i 


Ex  Libris 
iOHN  LANDWEHR 
Voorschoten 


TR AC  T  AET 

I  N 

Wat  Manieren  men  op  Root  Koper 
Snijden  ofte  Etzen  zal : 

DOOR 

'Dé  CHiddel  der  Stercke-Wateren, 
ende  Harde-  en  Zachte- 

VERNISSEN  , 

Ofte 

GR    O    N   D  E: 

Ah  mede 

be  Manieren  der  zelve  Plaeten  te  Drucken^ 
de  Pars  te  maecketii  ende  andere  dinghen» 
behelzende  c  r  ^elve  Kontten. 

In    Franfch  hefchreven  door 

A.     B    O    S    S  E, 

Kopere  Plaet-fnijderi 
JnU  Neder  dfijts  over  gezoet  doof    P.  H« 


6^ 


t'A  M  S  T  E  R  D  A  M, 

Èy  JacobvanMeurs,  Boeckverkoopc!: 
cn  Plaec-fnijder ,  in  deNieuwe-ftraec,in  dc 
Stade  Meurs,  Anno  1662. 


A  E  N  D  E 


LIEF-HEBBERS 

DEZER 

K  O  N  S  T. 

Myn  Hberen^ 

Ademael   U  E.  het  Koper  e- 
Tlaet  'fnijden  bemindt  ,  dat 
het  Graveerz>el  met  Sterck- 
water  op  verfcheyde  wyzege^ 
maeckt  wordt  y  ende  dat  vele  onder  u 
een  groot  e  begeerte  bet  uy gen  te  hebben^ 
om  te  weten  de  manier  dteick  gebruyck. 
lek  hebbe  gedocht  dat  het  U  E.  niet 
on-aenghenaem  z»oude  zijn  5  de  zelve 
verklaert  te  Jïen  ^  met  alle  de  vry- 
moedigheydt  ^  ende  naecktheyt  die  mijn 
mogelijck  is  gheweefi  ^  op  dat  de  ghe^ 
nen  die  zich  tot  deze  oeffeninge^  en^^ 
de  tijt-v er di^ijf  zullen  willen  begeven^ 
daer  in  ,  van  haer  zeiven  ^  zoo  het 
moghelijck  is  e  enige  toe-gangh  tot  de 
Kunji  konnen  vinden  ^  ende  om  de  ge-- 
nen  die  daer  in  uyt-munten  te  modi- 
A  3  geny 


geri'^  ons  med^  deelachti^h  t^  f^aken^ 
het  gene  tot  haer  kennifje  is  gekomen^ 
ick  kan  "wel  verzekeren  dat  ick  hier  in 
geen  andere  intentie  gehadt  hebbe  5  en-- 
de  dat  ick  gantfch  niet  behouden  y  noch 
bewimpelt  hebbe  van  al  het  gene  ick 
daer  van  tot  dezer  ure  hebbe  konnen 
"weien  :  indien  ick  tot  mijn  voornemen 
kome  te  geraken  5  tot  ghenoeghen  ende 
danck  van  yeder  een  5  zal  ick  zeer 
verheught  zijn  indien  niet  5  ick  zal 
evel'Wel  voldaen  hebben  aen  het  ghe- 
voelen  die  mijn mijn  leven  Imgy  zul- 
len doen  zeggen  ^  dat  ick  ben 


MYN  HEEREN5 


ü  E.  feer  Ootmoedige  endc 
Gehoorfame  Dienaer  > 


A.  BOS  SE. 


^  ^ 


<^  ^JJb  ^       «5^  ^  ^» 
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VOOR-REDEN. 

N  het  voornemen  dat  ick  heb- 
be  alhier  te  handelen  van  de 
maniere  in't  Koper  te  Grave- 
ren met  Sterck- water  ,  om  de 
zelve  daer  na  te  Drucken ,  zal  ick  mija 
zei  ven  niet  ophouden  om  van  deGra- 
veer-Konft  in  't  generael  te  fpreecken, 
enute  zeggen  dateer  verfcheyde  Stof- 
fen zijn  ^  waer  in  dat  men  Graveert,  als 
in  Steen,  Glas,  Hout,  Metalen,  uitge- 
holt,  verheeven,  en  in  andere  Stoffen,  en 
op  andere  manieren  ,  noch  dat  het  van 
de  oudtfte  is,  nademael  Moyfes  daer  van 
gefchreven  heeft  als  van  een  dinck  dat 
in  zijn  tijdt  feer  ghebruyckelijck  was. 
Maer  wat  belanght  het  Graveeren  in 
^t  Koper  met  het  Graveer-yzer  ofte  met 
Sterck-water ,  oft  veel  eer  aengaende  de 
,  A  4  han- 
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handclinge  5  Kopere-plaetcn  met  Inckt 
of  andere  vochtigheydt  te  drucken ,  daer 
is  geen  zeeckerheydt  dat  zy  de  Letter- 
druck  zoude  voor  gegaen  hebben ,  mits 
dien  mender  geen  overfchot  van  een 
vindt  5  gelijck  men  van  andere  zoorten 
ziet^  te  weten  Graveerzelen  3  verlichtin- 
gen,  en  van  handt-fchriften. 

Om  dan  alleen  te  blijven  by  hetGra- 
veeren  in  't  Koper ,  men  fnijdt  op 
de  Platen  5  als  van  Koper,  Yzer,  ende 
andere  Metalen ,  maer  gemeynelijcker 
van  root  Koper  >  ende  men  Graveerter 
op  in  twee  manieren ,  d'eene  met  de  en^ 
kele  Graveer-yzer ,  ende  d'andere  door 
de  middel  van  het  Sterck-water  5  ende 
^t  fchij  nt  dat  die  met  het  Graveer-yzer 
ouder  zy,  ende  dat  hy  oorfaeck  heeft 
gegeven  die  met  Sterck-water  uit  te  vin^^ 
den^om  te  bezoeken  de  zelve  na  te  boot* 
fen  5  ende  om  de  waerheydt  te  zeggen , 
men  heeft  het  zoodanigh  aengenomen, 
ende  men  is  zoo  verre  met  die  van  het 
Sterck-water  gekomen ,  dat  'er  zooda- 
nighe  af-druckzels  zijn  daer  men  veel 
moey  te  heeft  de  zelve  te  konncn  onder^ 

fchev- 
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fcheyden  y  iiy  t  die  gene  wekken  met  het 
Graveer-yzer  gemaeckt  zijn ,  ten  minfte 
in  veel  van  haer  deelen ,  het  geen  mijn 
y  doet  vermoeden  dat  de  Konften  niet  al 
op  een  tijdt  tot  haer  volmaecktheyt  zijn 
gebracht ,  geUjck  vele  van  de  zelve  he- 
dendaeghs  zijn  ende  dat  degene  die  haer 
daer  toe  hebben  begeven ,  van  tijdt  tot 
tijdt  daer  yets  toe  gedaen  hebben  >  zoo 
dat  men  kan  zeggen  d'een  aen  d'ander 
verplicht  te  zijn  ^  wat  mijn  belanght?  ick 
bekenne  mijn  zeer  verbonden  aen  mee- 
nige  die  gearbeidt  hebben  tot  de  vol- 
maecktheydt  van  op  het  Koper  te  Gra- 
veeren  met  Sterck- waterkom  dat  ick  veel 
van  dele  Kunftgeleert  heb^  haerwerck 
ziende ,  boven  al  van  de  geenen  die  ick 
hier  na  noemen  zal. 

Het  onderfcheydt  tuflchen  de  manie- 
ren met  het  Graveer-yzer  of  met  Sterck- 
water  te  Graveeren ,  is  dat  men  met  het 
yzer  fnijt,  ende  als  een  Spaender  uit  de 
ghefnede  Linie  haeldt,  telkens  dat  men 
Graveert  ^  ende  met  Sterck-water  haeldt 
men  eerftelijck  met  een  punt  van  een 
naeldt  ofte  ftift't  Vernis  af,  waer  mede 
A  ji  men 
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men  de  Plaetbcdeckt  heeft ,  ende  alte- 
mets een  weynigh  Koper  mede ,  daer 
naer  bijchet  Sterck-water  de  reft  voort 
uyt. 

Maer  wat  belanglit  daer  na  de  Figu- 
ren daer  af  te  drucken  5  de  maniere  van 
het  een  is  het  ander  gelijck ,  ende  daer 
cn  is  gantfch  geen  onderlchey t  tiiflthen. 

D'eerlte  onder  de  gene  daer  ick  aen 
verplicht  ben )  is  ,  ZmionFriJïus  ^  Hol- 
lander,  dewelcke  na  mijn  óórdeel  een 
groot  roem  in  deze  Konft  behoort  te 
hebben  ,  ten  aenzien  dat  hy  de  Punt 
heeft  ghehandelt  met  een  grootevryig- 
lieyt  ende  in  zijn  fnijden  de  zuyverhey t 
ende  vaftigheydt  van  het  Graveer-yzer 
na  gevolght  ^  't  geen  men  in  veel  van 
zijn  v\^ercken  kan  fien  5  ick  verfta  alleen- 
lijck  de  zuyverheydt  der  trecken  met 
Sterck- water)  latende  de  Uitvindingen, 
ende  de  Teecken-konft  aen  een  kant, 
7iijndemijn  voornemen  niet  daer  af  te 
handelen.  De  zelve  Frijius  gebruickte 
zachte  Grondt,  ende  Sterck-water>waer 
mede  de  Rafineerder  de  Metalen  fchey- 
den. 

Na 
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Na  hem  hebben  wy  Mattheus  Merian 
Switzer,  de  \velcke  heeft  na  mijn  gevoe- 
len^zoo  fchoone  wercken  hoe  zuiveren- 
de gehjk  met  Sterck-vvater  gemaecktjals 
het  mogehjk  is  te  doen^  ende  men  zoude 
konnen  zeggen ,  dat  zoo  hy  de  eynden 
van  zijn  Afleringen^de  welke  het  meefte 
verlicht  moet  zijn ,  fijnder  ende  dunder 
gheweeft:  waer  5  het  zoude  beter  ende 
netter  wefen  5  maer  het  gheen  men 
in  zijn  wercken  te  begheeren  vindt  5  is 
dat  het  eyndt  van  zijn  fnijdzel  te  kort 
ophouden ,  gheen  de  Klaerfiende  te 
kennen  gheeft  dat  het  met  Sterck-wa- 
ter  is. 

Hy  heeft  oock  de  Zachte  Grondt  ge- 
bruickt  5  ende  de  zelve  Sterck-water  van 
af-fcheydinge. 

Na  die  is  gekomen  Jaques  Callot  Lot- 
teringer,  de  welck  deze  Konft  zeer  tot 
haer  vol maecktheyt  heeft  doen  komen, 
ende  zoodanigh  dat  men  mach  zeggen 
dat  hy  het  tot  't  hooghfte  Punt  heeft  ge- 
bracht daer  men  het  zoude  konnen  bren- 
ghen  5  voornamentlijck  de  wercken  in 

kleyn^  hoewel  hy  der  eenige  in*t  groot 
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foo  ftoutelijck  gegraveért  heeft  als  het 
mooghelijck  is  te  doen ,  en  't  en  ware 
dat  zijn  arift  hem  gedragen  heeft  tot 
de  kleyne  Figuren  ^  hy  foiide  onghe- 
twijlFelt  met  Sterck-water  in  *t  groot 
alles  ghemaeckt  hebben  dat  met  het 
graveer -yfer  te  doen  is ,  gelijck  dat  in 
veele  van  zijn  wercken  te  fien  is  ^  en- 
de  voornamentiijck  in  eenige  Prenten 
die  hy  te  Florentia  gemaeckt  heeft^  in  de 
welcke  ick  noch  diergeUjcke  niet  en  fie. 

Hy  heeft  de  harde  Vernis  gebruyckt, 
cndehetfelve  Sterck-water,  waer  af  ick 
hier  na  handele?  ende  de  welcke  ick  ge- 
bruycke. 

Watmijnbelanght,  ick  bekenne  dat 
de  grootfte  fwarigheydt ,  die  ick  met 
Starck-water  te  graveren  gevonden  heb- 
be^is  kromme,  groote,  dicke  en  fijne  Af- 
feeringe  te  maken ,  gelijck  of 't  met  een 
graveer-yzer  gefnedcn  waer,  ende  waer 
af  de  Platen  fo  langh  in  den  druck  kon- 
nen  blyven. 

Ende  my  dunckt  dat  het  voornaem- 
fteooghwit,  dat  die  gene,  welcke  gra- 
veren of  willen  graveren ,  met  Sterck- 

wa- 
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tirater  hebben  5  isomhaerwercktedocn 
vertonen  als  of  het  met  den  graveer-yfer 
uytgewercktwas.  Ende  om  het  felve  tc 
doen  5  dunckt  my  datfe  moeten  forgh 
dragen  dat  de  nettigheyt  waergenomen 
werdt  van  eenige  van  de  iiy tfteeckenftc 
Werck-bafen  metdengraveer-yfer>  als 
daer  zijn  van  Sadelers^  Vilamene^  Swa^ 
nenburgh  5  ende  meer  andere  5  wiens 
heerlijcke  trecken  ick  hoogh  achte>  want 
om  naer  te  volgen  een  Gra veerder>  waer 
het  gegraveerde  met  den  graveer-yfer 
lich  niet  anders  vertonen  fal  als  of  het 
met  Starck- water  gedaenwaer,  lienick 
weynigh  kans  toe. 

Al-hoe-wel  ick  nu  geen  verhael  make 
van  veelandere>  als  van  Mare  Anthotne^ 
Corneille  Cort^  AugujiinCarrace ^  dat 
en  is  niet  om  dat  ick  haer  niet  voor  uy t- 
fteekende  Meefters  houde ,  ende  meer-» 
der  als  van  de  grootfte  kennifie  in  defc 
Konft  maer  om  (^gelijck  hier  te  vooren 
gcfeght  hebbe}  dat  ick  geen  andere  me- 
ninge  hebbe ,  als  om  hier  voor  te  ftel- 
len  aen  die  gene^  welcke  met  Starck- 
water  willen  graveren  >  een  middel  om 

nette 
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nette Snedeii oF  Trecken  temaken^  en- 
de  hoewel  Cort  ende  Carrace  feer  net 
gegraveert  hebben^  fo  dunckt  my  noch- 
tans datfe  dagelijcks  fich  foo  fiiyver  niet 
en  vertonen  3  als  wel  die  ick  genoemt 
hebbe  hier  te  voren. 

Mede  is  het  niet  om  dat  ick  de  werc- 
ken  met  Starck- water  gcdaen,  fo  hoogh 
fbude  prijfen,  die  defe  fuyverheyt  niet 
hebben  5  maer  in  tegendeel  foo  achte  ick 
rotehjkx  een  menigte  van  fchoone  ftuc- 
en  die  alreê  gemaekt  zijn  ,  en  noch  alle 
dagen  gemaekt  worden  met  Sterk-water. 

Maer  een  yder  zal  met  niijn  toeftaen^ 
dat  het  eerder  is^de  uitvindinge  de  fchoo- 
ne trecken,  van  die  gene  welckze  ge- 
maeckt  hebben  5  dieze  doen  achten,  als 
wel  de  zuy verheydt  van  het  Graveren, 
en  gelooft  datze  die  gene  dieze  Gegra- 
veert hebben,  grooter  Wctenfchap  in  de 
Konft  hadden  gehadt ,  zy  daer  van  zou- 
den hebben  gediemt. 

Wat  my  belangt,  ick  zoude  wenfchen 
dat  alle  de  uitftekende  Schilders,  en  Tei- 
kenaers,  zich  tot  deze  maniere  van  Gra- 
veren wilden  begheven  ,  om  daer  doot 

mid^ 


Voor -R.  EDEN* 

middel  te  bekomen  meerder  uitnemen- 
de ftucken  te  konnen  kryaen ;  waer  van 
wy  nu  berooft  blyvenjendeomdié  gene, 
welcke  verlangen  hebben  om  yets  zuy- 
vers  te  verkrijgen.  lek  meene  dat  't  mee- 
ften-deel  Zullen  toe-ftemmen,  dat  haer 
niet  zoo  zeer  af-gefchrickt  heeft ,  als  de 
zwarigheyt  om  tot  haer  voornemen  ten 
eerften  te  komen ,  ende  dat  haer  zinnen 
elders  bezich  zijnde  in  andere  zaecken3 
zy  de  tijt  niet  en  hebben  om  haer  aen  een 
Konft  te  binden ,  die  zoo  lange  tijdt  van 
noodenheeft,  niet  alleen  om  het  efferi 
(lellen  der  Sneden ,  ende  de  grooté  zuy- 
verheyt  dieze  moeten  hebben :  maer  oni 
te  vermyden  vele  toevallen,die  daer  voor 
komen  als  men  den  Vernis  maken  zal, 
ende  op  de  Plaet  doen ,  om  in  het  werc- 
ken  de  felve  te  bewaren, het  Sterck water 
daer  op  te  doen,  en  andere  fwarigheden. 

Nu,  my  naer  mijn  vermogen  bevlytigC 
hebbende,  defe  fwarigheden  wech  te  ne- 
men, waer  van  niemandt  by  openbaer 
fchrift  tot  defe  liur  toe  gehandelt  heeft, 
fo  heb  ik  gedacht  dat  ik  aen  vele  geen  on- 
aengcnamen  dienft  foudc  doen,  het  licht 

te 
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te  brengen  een  middel,  waer  van  ick 
my  diene  ,  ende  foodanige  als  ick  tot 
noch  toe  hebbe  uy tgevonden,  waer  toe 
ick  fonder  veel  moeyte  niet  gekomen  i 
ben  om  dat  het  niet  gefchiet  is  als  door 
een  naerftige  vergelijckinge  der  werc- 
ken  ofte  afdruck^elsi  welcke  vele,  door 
defe  Konfte  5  foo  goede  als  quade  ghe- 
maeckt  hebben  ,  van  welcke  de  goe- 
den my  hebben  doen  trachten  vorder 
tegaen  y  ende  de  quade  my  dekennif- 
fe  van  veel  ghebreecken  ende  toe- 
vallen 5  die  ick  heb  foecken  te  mijden  y 
gegeven  hebben  ,  ende  om  dat  ick  als 
vaft  geftelt  hebbe ,  dat  het  Starck -water 
noyt  kan  overtreffen  de  fiiyverhey  t  van 
nette  graveer-yfer,  foo  fal  dit  echter  niet 
beletten  dat  die  noch  verder  konnen 
gaen ,  het  feh^  doen  5  in  welcken  geval 
zy  niet  weynigh  danck  fullen  begaen  5 
ende  wat  my  belanght ,  ick  hoop  dat 
mijn  Gpenhartigheydt  een  yder  verbin- 
den ial  my  meerder  t^onderwijfen,  aea 
welcke  ick  my  hooghgeUjck  verbonden 
lal  achten. 
Het  fal  my  dan  genoech  zijn  ^  d^itdit 

kley- 
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kleyne  werckje  aen  eerlijcke  Lief-heb- 
bers ,  die  in  defe  Konft  haer  oefFenen , 
dienen  fal ,  als  een  Wegh-wijfer,  om  op 
te  foecken  het  gene  haer  uy  t  de  gedach- 
ten gegaen  is. 

Het  foude  konnen  zijn  dat  vele  die 
haer  tot  defe  Konfte  quamen  te  bege- 
ven 5  meerder  ghenegentheydt  fouden 
hebben  om  vaerdiger  te  graveren  ,  als 
wel  aen  defe ,  weTcke  foo.  groote  net- 
tigheyt  en  efFenheyt  der  Sneden  y  ende 
by  gcvolgh  welcke  zoo  ras  om  te  doen 
noch  zoo  Hcht  niet  zoude  konnen  zijn 
nochtans  zo  fal  dit  defe  niet  beletten^dat 
ick  hier  zal  fegghen  haer  zin  te  volgen> 
ofze  die  trecken  dun  aen'teynde  )  of 
wel  dick.  Ende  het  is  altijdt  van  noo« 
den  in  't  een  zoo  wel  als  het  andere  dat 
het  Koper  goet  zy^en  effen^waer  op  men 
Graveren  zal  5  als  mede  dat  den  Grondt 
goet  zyjcnde  wel  op  de  Plaet  geftreeke, 
ende  dat  het  Sterck-water ,  ende  andere 
dinghen  meer  uytghelezen  ende  naer- 
ftigh  uytghefocht  zijn  :  indien  dat  nie- 
mandtzich  aen  dit  mijnTraötaetje  wil 
hinden  zoo  zal  ick  nochtans  mijn  mee- 

3  i^inge 
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ninge  uytgewerckt  hebben  y  welcke  is 
om  aen  den  dag  te  brengen  en  aenwyfen 
den  middel  hoe  ick  gemeenlijck  Gra- 
veer ende  zoo  daer  ymandt  is  dien  het 
zal  komen  te  dienen  5  zal  ick  zeer  ver- 
blijf zijn  van  fijn  vergenoegen  in  dit^  en 
in  alle  andere  dingen- 


I  N- 
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V  A  N   D  I  T 

T  R  A  C  T  A  E  T. 

Ck.  heb  k^nnijfe  van  twee  "poorten  van 
ï^ernis^  of  Et'^^Grondti  ende  meederley 
aert  van  Sterckjwater^  vcelcke  icl^  yder 
op  haer  heuYte  hejchrijven 
De  eerjle  zfiort  van  Grondt  kout  we':(ende  ,  l^l^ft 
in  de  gedaente  van  vetten  Olye ,  ofte  doorfchijnende 
Sjroop  Yoodtachtigh  van  kpleur  ,  ende  op  de  Vlact 
gebreken  ende  ^edrooght  Tjjnde  ,  ^  als  oefeojjt  z^al 
worden  )  tot  datfe  hard  word  ^  noemt  menfe  harden 

De  andere  flach  van  Grondt  k^oudt  wez^endcy 
vertoont  haer  als  fick^ ,  ofte  fwart  Was  ^  en  op  de 
riaete gelïreken  zwijnde  ,  doet  men  niet  als  de  ':(elve 
wit  of  fwart  te  maken  (  geüjch^als  ickj^eg^gen  Tal) 
zonder  droogen^  z.oo  datz^e  haer  weeckhejdt  he- 
waert  ,  ende  daerom  noemt  menfe  fachte  Grondt» 

De  eerjle  foort  van  Sterckswater  is  gemaeck^ 
van  ATLijn  ^  Spaens-groen  ^  Salarmoniack^  ^  ge-- 
meen  Zout^  onder  een  gemen(iht  ^  ende  om  dat  men 
het  zoodanig  met  verkoopt^  ':^al  icl^de  mankre  ,  om 
het  ^elve  te  maken y  befchrijven.  . 

De  tweede  foort  is  ghemaecl^  van  Vitrioet  ^ 
SpaenS'groen  ende  Salpeter  ,  ende  '^omtijdts  'Serq^- 
tyiluijn  5  wel gedifiileert  onder  malkanderen.  Dit 

B  2  is  het 


Grondt 


is  het  '^Ive  dat  de  7{afineerders  gebYUjcl::^n:^  om  het 
Cjoudten  Zilver y  en  Koper  van  een  te  Jcheyden ,  het 
welcl^  zj'  anders  fcheyd-veater  noemen  ,  ende  om  dat 
men  het  hekomen  kan  bj  de  Rafineerders  ,  z.al  ick^ 
het  l^elve  niet  kfchryven  hoe  men  dat  maken  moet^ 

Dit  Sterckrwater  ':(oo  gediflÜeert  'i^jnde^  ofte  het 
Schejid-water  is  niet  hequaem  ,  als  tot  den  [achten 
G rondt y  ende  en  deugt  niet  tot  het  harde  ,  alz^oo  het 
*t  x^elve  '^ude  doen  opdrijven. 

Het  andere  ^dat  ts  goet  tot  alle  foorten  van  Gront^ 
vpeeck^en  hard,  om  dat  het  geen  van  tmen  doetop-^ 
drijven. 

ïcl^  heb  in  dit  TraBaet  my  vpat  verder  uytge- 
fireckt ,  m*t  verhaelen  van  het  graveren  met  de 
harde  (jrondt^  als  wel  met  weeckey  ter  oorl^ake  om 
dat  icl^de  harde  voor  heter  houde^  niet-te-min  hehhe 
mede  van  de  facbte  gehandeldt ,  om  dat  het  in  veel 
gelegentheden  te  pas  k^^h  gelijck^  ghy  hier  naey  fuh 
kpnnen  ^(ien.  Want  mijn  meninge  in  dit  mrcl^  iSy 
als  ick^gejeid  hehhe  ,  uit  te  leggen  alle  de  manieren-, 
welcke  my  herent  zijn  ,  om  in  het  Koper  te  doen  in- 
hvjten  door  Stercl^watCTy  ende  daerom  z.iet  de  ordre 
ofie  voec  die  tck  honde ,  ick^  zalx^e  ti  vervolgens 
verhaelen. 


TR  AC- 


1 

TRACTAET, 


In  wat  manieren  men  op  root  Koo- 

per  Snijden  ende  Etzen  zal. 

C  AT.  1. 

Hoe  men  den  harden  Grondt  maecken  ^ 
en  met  Ster ck-w  at  er  in' t  root  Ko- 
per inbijten  zal. 

^  Eemt  vijf  oneen  Griecx  Peck  i  ofte 
by  gebreck  van  het  ièlve  Burgon- 
difch  Peck  ,  ende  vijf  oneen  Tyn- 
fcheHers  ,  ofte  zoo  dat  niet  te  be- 
komen is,  gemene  Hers. 

Menght  defe  twee  dingen  wel  te  zamen  |n 
een  nieuwen  Verglaefdèn  Pot ,  en  fetfe  op  een 
middelmatig  vyer  s  zoo  wanneer  dele  twee 
dingen  wel  vermengt  zijn  ,  zoq  doet  'er  vier 
oneen  goede  Neut-olije  by  ,  roert  het  onder 
een,  een  half  uur  langh  ,  laet  het  dan  zoo  lang 
koocken  tot  dat  het  als  een  koleurde  Syroop 
wordt  j  en  koel  geworden  zijnde,  zich  als  een 
draedt  laet  uit-trecken.  Neemt  dan  de  Pot 
van  het  Vyer  ,  ende  druckt  de  Grondt ,  door 
een  fchoone  Doeck  in  een  wel  verglaefde  Pot, 
B  3  ende 
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cnde  bevvaert  het  daer  naer  in  een  andere  dic- 
ke  Glafe  Vies ,  ofte  yets  anders  dat  door  de 
Grondt  niet  ingebeten  wordt. 

Defe  Grondt  {al  twintigh  Jaer  niet  alleen 
goet  bly  ven  :  maer  hoe  langer  hoe  beter  wor- 
den. 

lek  hebbe  van  Monfieur  Callot  verftaen  dat 
hem  de  Vernis  al  toeberéydt  uit  I taliën  gelbn- 
den  worden  ,  de  welcke  aldaer  veel  van  de 
Schrijn-werckers  gebruickt  wierdt,  om  haer 
Kaffen  mede  te  Verniflen  :  Sy  noemen  den 
felven  Vernis  F'ermcè  grojfoda  Lignajoln.  Den 
zeiven  Heer  Cdlot  heeft  my  van  die  zelve 
Vernis  wat  gefchoncken ,  daer  ick  my  lange 
mede  behulpen  hebbe  :  maer  tegenwoordig 
behelp  ick  my  met  die  gene,  die  ick  hier  bo- 
ven bekhreven  hebbe. 

C  AT.  IL 

tJManiere  hoe  men  een  Stop -Grondt  van 
Oly  en  Ongel  maken  ^  ende  daer  mede 
de plaeten  5  diemen  niet  wil  dat  dieper 
in-gegeten  worden  ^  bejirycken  z,al. 

"VTEemt  een  groote  of  kleine  Verglaefdc 
Schotel,  naer  dat  het  toebereytfel  dat  men 
ïnaken  wil  veel  of  weynigh  is,  doet  in  die 
fchotel  ,  een  deel  Boom-oly  ,  en  zetze  op 
'c  yuvr  ,  doet  'er  dan  een  deel  Kaersroet,  ofte 

Offe- 
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OflTe-ongel  in  ;  zoo  wanneer  dat  het  gefmol- 
ten  is ,  zoo  neemt  met  een  Penceel  daer  wat 
uit,ende  laec  eenige  droppelen  daer  van  op  wat 
herts  ofte  blauwefteen  vallen  :  als  by  Exem- 
pel op  een  koude  Kopere-plaet ,  zoo  nu  de 
Droppelen  tamelick  dick  ende  vaft  zijn  ,  zoo 
is  't  een  teken  dat  ghy  van  de  Oly,  ende  kaers- 
Ongel  zoo  veel  als  het  behoorde  daer  in  ge- 
daen  hebt.  Is  't  nu  zake  dat  'et  te  weeck  is, 
zoo  hebt  ghy  te  veel  Oly  genomen.  Maer  is 
het  te  hart ,  te  veel  Ongel.  Hier  uit  kan  men 
wel  af-meten  of  daer  meer  Oly  ofte  kaers-on- 
gel  by  gedaen  moet  werden. 

Als  men  dit  alles  nu  wel  in  acht  genomen 
heeft,zoo  zult  ghy  dit  alles  een  goede  uur  lang 
laten  koocken  ,  op  dat  de  Oly  ende  het  Ongel 
zich  wel  vermengen  ,  ende  zult  dit  zoo  lang 
laten  koocken  dat  dit  mengzel  roodt  ofte  ten 
naeften  by  roodt  geworden  is  ,  anders  ftondt 
het  te  vreefen  dat  de  Oly  ofte  de  Ongel  in  het 
gebruycken  haer  mochten  van  een  kheyden. 

De  reden  waerom  dat  men  Oly  tot  Ongel 
doet ,  is  ,  om  het  Ongel  weecker  te  maecken, 
om  dat  het  zoo  licht  niet  zoude  hart  worden, 
want  men  weet  wel  dat  zoo  men  het  Ongel 
alleen  fmolt,  dat  het  ftremmen  zoude  al  eer 
men  met  het  Penceel ,  het  zelve  ter  plaetze 
daer  men  het  gebruicken  wilde  ,  zoude  kon- 
nen  brengen. 

B  4  NotAo 
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Nota.  Dat  men  des  Winters  meer  Olyc 
by  de  Ongel  moet  doen  als  des  Zomers^ 


C  A  T.  IIL 

2)^  mamere  van  Sterck-water^  bequaem 
tot  harde  Grondt  te  maken. 

*k  TIJ  Eb  verhaelt  dat  dit  Starck-water  uit 
Azijn, S^/^mö«i<^c^/w?,gemeen  Zout,en-<, 
de  Spaens-groen  gemaeckt  worJr. 

De  Azijn  moet  van  de  fterckfte  ,  zuiverfte, 
ende  witfte  wefen  die  men  krygen  kan. 

Het  Salarmoniack^  moet  klaer  ,  doorluchtig, 
7uyver  en  wit  zijn. 

Het  gemeen  Zout  moet  mede  wit  zijn. 

Het  Spaens-groen  moer  wezen  zuiveren 
droog  ,  zonder  afvijlzel  van  Koper,  of  eenige 
andere  vuyiigheydt. 

Hoe  men  het  gemelde  Sterck-water 
maken  z^al. 

p  3.  Half-pintjens  Azijn. 

Neemt  X       O"^^"  Salarmoniack* 
\   6.  Oneen  gemeen  Zout. 

4*  Oneen  Spaens-groen  ,  of  alles 
tiaer  proportie ,  dat  gby  veel  of  weinig  Serck^ 

water 
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water  maken  wik ,  ftoot  het  gene  dat  hart 
is  wel  fijn. 

Doet  €c  dan  alles  in  een  aerde  wel  verglaes- 
de  pot ,  die  beqiiaem  is  veel  meerder  te  kon-* 
nen  houden  ,  op  dat  als  het  komt  te  zieden  dat 
in  de  Pot  is ,  daer  niet  over-loope.  Deckt  de 
pot  wel  toe,  ende  zetze  op  't  Vuyr ,  ende  laet 
hethaeftig  drie  of  viermael  opkoocken  zon- 
der meer. 

En  wanneer  u  duncken  zal,  dat  het  haeft  zie- 
den wil ,  zoo  neemt  de  deckzei  van  de  Pot : 
maer  niet  te  vroegh,  roertze  meteen  klein 
Stockje ,  wel  lettende  dat  het  Sterck-water 
als  de  Pot  op  koockt ,  niet  over  en  loopt,  en- 
de daerom  heb  ick  gezeid  dat  de  Pot  groot 
moefte  zijn  ,  om  dat  als  het  aen  de  zood  komt, 
dat  als  dan  daer  gevaer  is,  dan  het  'er  uit  zou- 
de loopen. 

Als  het  nu  twee  of  driemael  op-gezooden 
heeft  5  zoo  cilt  de  Pot  van  't  Vïiyr  ,  ende  laet 
het  Sterck-water  in  de  gedeckre  Pot  koudt 
worden ,  en  giet  dan  het  koude  Scerck-water 
in  een  glaefe  Vies ,  ende  laet  het  een  dagh  ,  of 
twee  ftaen  eer  dat  ghy  het  gebruickt ;  als  het 
u  nu  in  het  gebruicken  te  fterck  is ,  ende  dat  u 
werck  verderven  zoude  door  het  op*-drijven 
van  de  Grondt ,  zoo  kondt  ghy  het  flapper 
maken  door  het  in-gieten  van  i.  Glas  of  2.  des 
zelvigenAzijns^diegy  daer  toe  gebruikt  hebt. 
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Nota.  De  gediftileerde  Azijn  is  mede 
zeer  trefFelick  om  het  gezeide  Scerck-water 
te  maken  ,  ende  is  zoo  niet  onderworpen  dat 
de  Grondt  opdrijven  zal. 


C  AT.  IV. 

Hoe  men  eenigzins  het  goede  Koper  ken- 
nen zal 5  om  daer  Tlaeten  van  te  fna- 
ken  5  ende  het  wel  te  zuiveren  ende  po- 
lycen  aLe er-men  de  Grondt  daer  op  zat 
doen. 

*Tr  Ot  de  Konft  van  in  't  Koper  te  graveren, 
\  zy  dat  het  met  \  Graver-yzer  gefchiet, 
ofte  wel  door  het  Sterck-water  inghebeten 
wordt ,  houdt  men  het  roode  Koper  altijt  voor 
het  befte ,  men  neemt  oock  wel  geel  Koper: 
maer  het  is  te  fcherp  ende  onzuiver.  Daer  is 
noch  een  ander  zoorte  van  roodt  Koper  dat 
het  zelve  gebreck  heeft ,  ende  derhalven  niet 
moet  gebruickt  werden  ,  om  dat  het  gene  men 
daer  op  wil  doen  in-byten  ,  door  het  Sierck- 
wateral  te  mager,  ende  ruig  ^ich  vertoont. 
Men  vindt  oock  een  andre  zoorte  die  weeck, 
ende  als  Loot  is  ,  het  welck  van  de  rechte  flach 
noch  niet  i;5 ,  om  dat  zoo  wanneer  men  het 

Sterck- 
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Sterck-water  daer  op  doet ,  het  lange  blijft 
ftaen  al-eer  het  in-bijt,  ende  dat  het  flimfte  is; 
doet  het  de  Grondt  op-^dry  ven  ,  ende  maeckt 
dat  de  fneden  oneffen  zijn,  ofte  om  beter  tc 
zeggen,  zy  dit  by  gelijckeniffe:  Zoo  wanneer 
men  met  de  pen  eenige  trecken  maeckc  op 
papier  dat  doorflaet ,  zoo  is  't  dat  de  halea 
niet  zuiver ,  maer  in  een  te  vloeijen  fchynen, 
waer  over  ick  my  niet  vcrwondere  in  dien  het 
Sterck-water  den  Grondt  wech  neemt.  Want 
vindende  het  Koper  zoo  weeck  ende  gatach- 
tig5Zoo  graeft  het  lichtelick  onder  den  Grondt 
door  :  waer  uit  volgt  dat  het  zijn  plaetze  ver- 
heft, waer  het  gelegt  was. 

Daer  is  noch  een  ander  zoort  van  Koper 
dat  weecke  ende  fcharpe  adren  heeft  y  als  me- 
de vol  kleine  gaetjens ,  het  welck  men  Afch- 
verwig  noemt.  Als  mede  noch  een  ander  vol 
kleine  vlecken  ,  dat  men  bruin  maken  moet, 
dat  men  fchilferige  noemt. 

Maer  het  goede  roodt  Koper  is  vaft ,  effen, 
ende  wel  te  be-arbeyden  ,  ende  men  kan  het 
onder  kennen  ,  ofte  het  zoodanig  is  door  het 
Graveer-yzer.  Want  in  dien  het  weer-berftig 
is ,  zult  ghy  het  uit  u  arbeid  ofte  knarifen 
konnen  onder-vinden  ,  ende  indien  het  tc 
v/eeck  is  zoo  zal  het  fchynen  dat  ghy  in 
Loot  fteeckt. 

Daer-en-tegen  indien  het  goedt  is ,  zoo 

gaec  'er 
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gaet  'er  het  Graveer-yzer ,  of  de  naeldt  zonder 
eenige  knarflinge  ofte  zachtigheydt  in  ,  maer 
wel  met  wat  krachts  ,  ende  volle  vaftigheydc, 
gelijck  even  als  of  men  in  Goudt ,  ofte  Zilver 
(  by  gelijckenifle  van  andere  Metalen  )  ftack. 

Fblgt  de  manier  hoe  men  het  Koper  fme- 
den  5  ende  Toltjzen  zaL 

TT  Et  is  niet  geheel  noodigh  dat  een  Lief- 
hebber  van  het  Graveren,  zeiver  zijn  Ko- 
per zal  bereiden  ende  polijzen  :  maer  om  dat 
hy  zich  by  ongelegentheydt  zoude  konnen 
vinden  ter  plaetfe,  alwaer  gheen  Plaet-fly-. 
pers  en  waren  ;  heb  ick  geraden  gevonden  om 
alhier  de  middel  aen  te  wijfen ,  om  te  komen 
tot  de  kenniffe,  of  het  wel  gepolijft  is,  om  een 
zuivere  Graveringe  daer  op  te  maken. 

Zoo  wanneer  ghy  verzekert  zijt  van  de 
goeden  aerd  des  Kopers,  zoo  zult  ghy  aen  een 
Kóper-fliiger  de  maet  van  de  dickte ,  ende 
groote  der  Copere-plaeten  geven  ,  zoo  ghy  fe 
gacrne  wilde  hebben. 

Een  Plaet  die  de  Conftenaers  noemen  een 
groot  half  Bladt  ,  ende  vvelcke  onghevaer 
twaelf  duymen  aen  de  cene  zijde  is,  ende  aen 
deandre  negen,  tiioet  hebben  ontrent  de  dick- 
te van  een  lialve  Rijxdaelder  3  ende  zoo  naer 
gevol  gvoor  andre  grootc. 

Ghy 
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Ghy  moet  wel  zorg  dragen  ,  dat  de  Plaeten 
wel  gefmeedt,  ende  gezuivert  werden  ,  want 
indien  het  zoo  gefchiet  zal  het  Coper  zoo 
goetachtig  niet  zijn  ,  datvoor-waer  veel  hier 
in  doet. 

Daer  naer  neemt  de  Pket  aldus  gezuivert, 
itiei  de  efFenfte  zijde  ,  die  het  minfte  ruig  is, 
ende  fteldtfe  tegen  een  Stoel  fchuyns  aen ,  en- 
de  flaet  onder  twee  Spijckertjens,  om  de  Plaet 
taft  te  houden,  datfe  niet  uitglijde. 

Daer  naer  om  te  beginnen  te  PolijfTen  ,  zult 
ghy  nemen  een  groot  ftuck  Gotlandtfchc 
Steen,  en  fchoon  Water  ,  end^daer  mede  de  j 
plaet  eens  in  de  langhte  ,  ende  daer  naer  in  de  ' 
breedte  wel  effen  over-ftrijcken  ,  de  zelve 
dickwijls  nat  maken  dat  men  daer  geen  kraf- 
fen  ,  vlacken ,  Hamer-flag  ,  noch  fcheuren  die 
in  't  fmeden  gekomen  zijn  ,  meer  in  en  fiet, 
nochte  oock  eenige  andere  onefFenheydt,  oft<s 
Vuyligheydt  daer  op  gefien  werde, 

Daer  naer  neemt  eenen  goeden  Puym-Aeeti 
ende  vrijft  de  zelve  Plaet  met  Water  daer  me- 
de  5  gelijck  ghy  met  den  Gotlandtfe  Steeif  ge- 
daen  hebt ,  over  de  langte  ende  breedte ,  zoo 
dickwils  en  lange  dat  'er  geen  craflen  van  dè 
cerfte  Steen  meer  over  blijft^  ende  als  fe  nu  ef- 
fen is  waftfè  fchoon  af. 

Daer  naer  zult  ghy  het  zelve  noch  eens  vatt 
cenWet-fteen,ofte  blauwe  L^y-fteen,  die  men 

dieti 
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in  de  Neuren-borgers  Winckels  te  koop  vinr, 
ofte  anders  doen,  tot  dat  de  ftrepen  van  den 
puym-fteen  daer  t'eenemael  uit  zijn* 

N  O  T  A.  Gemelden  Wct-fteen  is  gemeen- 
lick  afchverwig ,  mede  is  'er  een  zoorte  die 
Oly-verwig  is ,  men  vindt  'er  oock  roode. 

Dit  gedaen  zijnde  ,  zult  ghy  u  Plaet  met 
Water  zuiver  af-waffchen  ,  zoo  dat 'er  geen 
ftof  of  yets  hinderlicx  op  en  bly ve. 

Daer  naer  neemt  een  kool ,  weicke  ghy  op 
de  volgende  vvyfehebt  toe-bereidt,  te  weten, 
drie  ofte  vier  effene  groore  ongefplete  kooien 
van  Linden-hout ;  weicke  de  Goudt-fmeden 
om  te  fmelten  gemeenlick  gebruicken,doet'er 
de  Schors  ter  degen  af,  legtfe  daer  naer  in 
*t  Vuyr  ,  de  zelve  met  andere  gloeyende  ko- 
len deckende,endeheete  Alfche,  laetfe  zoo  an- 
derhalf uur  leggen  zonder  te  ontdecken  ,  wat 
minder  of  wat  meerder ,  naer  dat  de  kolen 
groot  zijn  ,  tot  tijdt  en  wyle  dat  het  Vuyr  tot 
het  hart  van hout  doorgedrongen  is,  ende 

feen  vochrigheydt  over-blyve  ,  derhalven  is 
et  beter  datfe  daer  wat  langer  als  te  kort  in- 
blyven. 

Ende  zoo  wanneer  ghy  zult  oordeelen  ,  dat 
hét  tijdt  is  de  zelve  uit  te  nemen  ,  zoo  neemt 
Water  in  een  Vat  dat  groot  genoegh  is,  om  de 
zelve  al-te-mets  gemackelick  te  konnen  in 
doen,  neemtfe  daer  naer  van  't  Vuyr,en  werpt- 
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fe  zoo  gloeyendt  in  de  Pot  met  water ,  om 
zoo  uit  te  bluflchen  ,  cnde  te  verkoelen  ;  daer 
zijn  zommige  welcke  Pis  in  plaets  van  Water 
gebruicken  :  maer  voor  mijn  ,  ick  houde  liet 
met  Water. 

Om  nu  11  zelve  met  die  kooien,  om  't  Coper 
fchoon  te  maken,  te  behelpen,  zoo  neemt  (ge- 
lij  ck  boven  vcrhaeldt  is  )  een  ofte  een  groot 
ftuck  van  de  zelve ,  di^  niet  gefpleten  ,  maer 
dicht  zijn,  houdtfe  vaft  in  de  handt, ende  vrijfc 
daer  mede  heen  ende  weer  langs  de  Plaet ,  tot 
dat  de  kralTen  ,  die  van  't  flypen  of  vry  ven 
daer  in  gebleven  zijn  5  tenemael  zijn  verdre- 
ven. 

Daer  is  niet  aengelegen  hoe  ghy  dekoolc 
houd;als  gy  maer  de  ftrepen  van  de  Steen  daer 
mede  kondt  wech  doen.  Indien  het  nu  gebeur- 
de, dat  de  kooKop  het  Coper  niet  wilde  hech- 
ten ,  maer  daer  over  heen  glee,  zoo  is  't  een 
teken  dat  de  kool  ni^t  goet  en  is,ende  ghy  een 
bequamer  kool  moet  gebruicken  ,  welcke  zoo 
wanneer  men  daer  mede  over  het  Coper 
vrijft  5  als 'er  Water  by  is,  knerft  endeop  het 
Coper  hecht,  ende  een  zoet  geruyfch  maeckt, 
ende  zoo  een  gevonden  hebbende,  zoo  zult 
ghy  daer  mede  over  de  Plaet  op  een  manier 
zoo  lange  vry  ven,tot  dat  ghy  over  de  geheele 
Plaet  geen  krasjens,  fchilvets  ,  nochtede  min- 
fte  onefFenheyt  over  bly  ve. 
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Zoo  het  nu  quam  te  gefcMeden  ( gelijck 
het  dickwils  gebeurdt  )  dat  de  kool  wat  tc 
fcharp  endc  rouw  was ,  ende  dat  hy  het  Koper 
te  veel  kraffe ,  zoo  neemt  een  die  wat  fachter 
is,  ende  vrijfc  met  ^V'ater  over  de  plaets  ,  daer 
ghy  met  de  harde  kool  eerft  gevreven  hebt, 

By  aldien  nu  alles  met  de  kool  gedaen  zijn- 
de dat  mogelick  was  ,  noch  eenige  kraflen  of 
gaetjens  overbleven  ,  zoo  neemt  een  fachten 
kool,  ende  vrijft  met  Water  zoo  dickwils  heel 
radt  daer  over  tot  dat  de  kraflen  uit  gaen. . 

U  Plaete  dan  alfbo  gezuivert  zijnde ,  zoö 
Waftfe  wel  fchoon  met  Water  af,cnde  droogtfc 
regens  het  Vuyr  tot  dat  het  Water  daer  af  is, 
ende  droogtfè  met  een  fchoone  Doeck ,  endé 
om  verfekert  te  wefen  dat  'er  geen  vettige 
heyt  op  gebleven  is ,  zoo  zult  crhy  met  kruim 
van  Broodt  daer  fterck  over- vry  ven  ,  ofte 
fchrabt  kry t  daer  op  ,  ende  vrijfc  een  fchoo- 
nen  witten  Doeck  daer  over ,  daernaer  vaegt 
de  Plaet  fterck  af,  zoo  dat 'er  geen  kryt , 
Broodt,  noch  andere  onzuiverheydt  op  blyve; 

De  Plaet  in  defen  ftandt  wefende  ,  is  be- 
quaem  om  Grondt  daer  op  te  doen. 

Men  kan  om  verfekert  te  we(en,of  de  Plaet 
zuiver  is ,  mede  dit  doen  ,  ftuert  de  Plaet  tót 
een  Plaet-drucker,  ende  laet  hem  daer  {wart 
over-doen  ,  alsof  de  Plaet  gegraveert  waere, 
eude  druckt  de  zelve  op  wit  Papier,  indien  nu 
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het  Papier  over  al  een  kleurig  is ,  zoo  is  het- 
een  teken  dat  de  Plaet  zuiver  is. 

NotA.  Defe Plaet  nioetmen  dan  weder 
zuiver  af-waflTchen  ,  op  dat  'er  noch  fwart 
noch  Olye  van  den  Drucker  nochte  andre  on-* 
zuiverheydt  op  over  bly ve* 


De  Eerfte  Figuur. 

c  AT.  y. 

tManiere  hoe  men  den  harden  Grondt 
op  de  Koper e-plaet en  firijcken  ^  ende 
de  z,elvige  fwart  maken  z,al. 

"VJ  x\er  dat  nu  (  gelijck  gezeidt  is)  u  Copere^ 
plaet  wel  gezuivert  is ,  zoo  zetfe  op  een 
Confoor  daer  een  weynig  Vuyr  in  is ,  ende  als 
fe  nu  tamelick  warm  is ,  zoo  neemt  fe  af,  ende 
neemt  van  de  gezeide  Vernis ,  of  Grondt  met 
een  kleyn  ftockje  ,  of  een  ander  zuiver  dingh, 
een  klein  klortitje  op  de  tip  van  u  Vinger ,  en^ 
de  haeftig  de  Plaete  menigmael  met  de  top 
van  u  Vinger  rakende, zoo  zult  ghy  de  Grondt 
zoo  elfen  als  het  mogelick  is,  ende  even  wijde 
daer  op  doen,  gelijk  de  Figure  u  aenwijft  met 
de  Letter  O.  Neemt  wel  acht ,  dat  ghy  de 

C  eene 
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eene  plackjens  niet  veel  grooter  als  de  andere 
en  maeckt.  Ende  indien  u  Plaete  O.  is  koude 
geworden,  200  maecktfe  weder  warm  als  vo- 
ren, wel  toefiendedat  *er  geen  ftof,  of  vuylig- 
heydt  op  en  valle. 

Dit  na  zoo  gedaen  zijnde  ,  zoo  maeckt  u 
handt  van  binnen,  daer  het  dick  van  de  Pinck 
binnens  Handts  is  wel  fchoon  ,  ende  zult  de 
kleine  plackjens  Grondt  zoo  effen  als  het  mo- 
gelick is  over  de  Plaet  doen  komen ,  zoo  ver- 
re alsfe  gepolijft  is. 

Als  dit  nu  gedaen  is ,  zoo  moet  ghy  weder 
met  het  dicke  van  u  Handt  omtrent  de  Pinck, 
over  de  plaet  heen  ftrijcken  ,  om  de  Grondt 
zoo  veel  beter  t'zamen  te  voegen, ende  te  elfe- 
nen. Neemc  voor  al  ooghmerck  op  twee  za- 
ken,het  eene  dat  'er  niet  te  veel  Grondt  en  zy, 
het  andere  dat  u  Handt  niet  en  iRveete,  om  dat 
het  fweet  de  Grondt  rakende  ,  ende  het  Vuyr 
voelende  ,  eenige  kleine  gaetjens  maeckt  die 
men  eerft  niet  zien  en  kan.  Zoo  men  hier  nu 
niet  op  en  lette  ,  zoo  zoude  het  Sterck-water 
in  het  wercken  in  defe  gaetjens  in  gaen  ,  ende 
daer  zijn  werckingdoen. 

U  Grondt  dan  zoo  effen  over  de  Plaet  ge- 
ftreken  zijnde,  zoo  (wart  men  als  volght  : 
Neemt  een  dicke  fmeerkaers  wel  ontftcken 
zijnde  die  niet  af  fpat,  ende  houdt  de  Kopere- 
plaet  dat  de  zyde  daer  de  Grondt  op  is  onder 

komt 
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komt,  met  een  boeck  vaft  tegen  de  munr  ( ge-* 
Hjckde  Figuur  hier  onder  uit  wijft  )  houdt 
ëe  kaers  daer  naer  getij  ck  daer  onder,  ende 
neemt  wel  acht  dat  u  Vingers  de  Grondt  niet 
én  raecken  ,  daer  naer  200  laet  de  vlamme 
van  de  kaers  tegen  de  Grondt  flaen  ,  en  dat 
zoo  dicht  als  ghy  wilt ,  als  ghy  daer  maer  op 
let  dat  de  pit  van  de  kaers  niet  aen  de  Grondt 
èn  raeckt  5  ende  zoo  zult  ghy  de  kaers  bren^ 
gen  over  al  daer  Grondt  is  de  gheheele  Plaet 
ovèr  ,  zoo  dickv^^ils  tot  datfe  heel  ghef\vart  iSj 
wel  lettende  op  het  fnuy  ten,  op  dat  zijn  roock 
te  beter  mach  opfchicten. 

Dit  gedaen  wefende ,  zoo  moet  men  de  ge- 
zeide  Grondt  harden  of  drogen  ,  zoo  als  ick 
u  vervolgens  onderrechten  zal  ,  onder  wylen 
ttioet  ghy  u  Gegronde  Plaet  zoo  zetten  dat  'er 
geen  vuyligheyt  op  valle. 


Dc  tweede  Figuur. 

C  A  T.  VL 

Manier  e  hoe  men  de  Grondt  drogen  j  ofté 
op  de   laet  e  met  Vuyrhart 
maken  zaL 

-ijr  En  moet  een  hoop  dove  kooien  albereets 
ontfteken  hebben  die  niet  fpatten  ,  ende 
C  2  de 
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de  felvige  leggen  gclijck  de  Plaete  haer  ghe- 
daente  is ,  maer  verder  uitlegghende  om  de 
felve  le  konnen  opleggen  ,  dele  Figure  wijft  u 
aen  hoemen  het  lelve  binnen  een  Schoor- fteen 
doen  kan  met  hulpe  van  twee  vuyr  -  yfers , 
welcke  de  Plate  houden  konnen. 

Nota.  Eer  ghy  de  Kopere-plaete  op  de  ko- 
len leght,  zo  fulc  ghy  een  doeck,  gelijck  als  de 
Figure  B,  C.  D.  uytwijft  ,  in  de  Schoor-fteen 
fpannen  ,  om  daer  door  te  beletten  datter  geen 
Roedi  nochte  andere  onzuy  verhey  t  op  de  Ko- 
pere-plaete kome  te  vallen. 

lek  fal  u  de  middel  wijfen  ,  hoemen  deze 
Gloec  fal  moeten  aenleggen  ,  alhoewel  de  ne- 
vens gaende  Figure  u  het  felve  genoeghzaem 
konde  onderrechten. 

Ten  eerften,als  u  kolen  nu  zo  ontfteken  zijn 
datfe  niet  meer  roocken  noch  kraecken  ,  zoo 
zult  ghyle  leggen  in  de  felve  Formaet  als  u 
plaete  is  ,  doch  vier  vinger  breedt  daer  altijdt 
van  af  zijnde,  leggende  de  felve  opgehoopt 
rondom  omtrent  de  randt,  zoo  datter  in't  mid- 
den als  niet  blyve. 

U  Vuyr  nu  zodanig  zijnde,  zo  legt  u  Plaete 
O  dwars  over  een  tange ,  ofte  diergelijck  In- 
ftrument ,  ende  legt  de  felve^gelijck  de  Figuer 
P.  uytwijft,  recht  op  *t  vuyr  ,  ende  laetende  de 
felve  een  achtendeel  van  een  uyr  daer  op  leg- 
gen, ofte  daer  ontrent ,  voornamentlijck  in  de 

winter. 
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winter  ,  zoo  fult  ghy  u  grondt  roocken  fien» 
Als  ghy  nu  oordeelt  dat  de  roock  inin  dert  5  zo 
neemt  de  Plaete  van  't  vuyr ,  ende  met  een 
kleyn  (paentje  oft  ftockje  fult  gy  op  de  grondt 
raeckenj  ende  indien  men  de  felve  noch  weeck 
vint,  ende  datmenfe  met  hec  ftockje  lichielijck 
kan  vvech  fchrabben  ,  zo  lecht  de  Place  weder 
op  het  vuyr,  ende  haer  noch  een  weynigh  daer 
op  laetende  leggen ,  fult  de  grond  met  het 
ftockje  weder  aenroeren  :  ende  indien  men  de 
grondt  niet  als  met  wat  krachts  kan  af  doen , 
zoo  neemt  de  Plaet  van  het  vuyr  ,  ende  laetfe 
koudt  worden. 

Indien  nu  de  grondt  fwaerlijck  kan  afgeflo- 
ten werden,  moet  men  water  op  de  rug  van  de 
plaete  werpen  ^om  de  felve  haeftigh  te  verkoe- 
len ,  om  dat  de  hitte  het  niet  te  hardt  maecke, 
ende  het  felve  verbrande. 

Men  moet  voor  alle  dingen  acht  nemen,  dat 
binnen  de  tijdt  dat  de  Copere-plaete  over  het 
vuyr  is ,  geen  ftof  of  vuylighey t  op  de  Plaete 
cn  valle,  alioo  het  daer  aen  backen  zoude,  ende 
niet  weder  kan  afgekregen  werden.  Maer  als 
het  is  begonnen  hardt  te  werden  iffer  geen 
vrees  meer,  ende  of  al  fchoon  daer  yets  op  ge- 
vallen ware,  zo  kan  men  doch  met  wat  fachts 
het  felve  weder  af  vegen. 

Als  de  grondt  nu  alfo  toebereydt  is ,  ende 
daticr  fwart  grauwe  vlecken  in  zijn,  moet  men 

C  3  dc 
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de  felve  weder  fwart  maecken,  fmeerende  aien 
dè  tip  van  u  vinger  wac  kaers-ongel,  ofte  van 
de  voorgaende  ftop-grondr ,  ende  ftipt  daer 
mede  op  de  ghemelde  vlacken  ,  ende  ftryckt 
daer  naer  met  de  palm  van  u  handt  daer  eenige 
maelen  over, 

T)e  manter e  hoe  men  fich  houden  moet , 
wanneer  men  zijn  ontwerp  fels  op  de 
^laete  fteüen  wiL 

Aer  zijn  tweevveghen  die  men  volghen 
moet  5  zo  wanneer  als  men  op  de  Plaeten , 
met  harde  grondt  beftreecken,  wercken  wil. 

De  eerfte  is  dat  meil  goede  vettè  fachte  rode 
kierde  heeft  >  maer  de  felve  is  fwaerlijck  te  be- 
komen ,  datfe  zodanigh  is  ,  datiè  geen  ftrepert 
In  d«e  gróndt  maeckt ;  dat  is  <le  redtrii  vvaetom 
ick  my  aen  de  lelve  niet  en  binde  ,  ertde  vinde 
de  felve  niet  als  door  noot  te  ghebruycken  ,  als 
namentlijck  wanneer  men  yets  uyt~ghelaeten 
heeft.  Daerom  zoo  zal  ick  alleenigh  van  de 
tweede  maniere  fpreecken  ,  welckè  is  om  met 
roodt  kryt  ofte  de  pen  ,  ofte  penftel  u  oogh- 
merck  op  wit  papier  te  ftellen  ,  ende  ciaer 
naer  den  rugh  van  het  papier  met  rode  aerde 
met  een  fiiyvere  doeck  wel  beftrycken  ^  zoo 
dat  de  roodc  aerde  egaal  over  al  is.  Daer  naer 

fchut 
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fchiithet  papier  af,  ende  ftryckt  ïevttióf^cht 
mael  met  u  vlacke  handt  daer  over  ,  200  dat  de 
rode  aerde  daer  vaft  op  fitte,  ende  alfo  fich  on- 
der den  grondt  niet  en  verinengc  ;  ende  zo  hf 
geval  ghy  u  papier  oliën  moet,geIijck  het  dick- 
ïBaels  gebeitrt  dat  het  recht  is,  ende  by  gevolg 
ghegraveert  we&nde  ,  flintx  Valt  als  h^t  ghe^^ 
druckt  is  ,  ofce  wel  indien  ghy  het  achterftë 
met  geen  rode  aerde  beftrycken  wilt,zo  neemt 
fijn  papier  van  de  grootte  als  het  gene  ghy 
deurtrecken  wilt ,  ende  fiilt  het  felve  met  de 
rode  aerde  beftrycken  aen  een  fijde  als  ick  hier 
voore  gefegt  hebbe ,  ende  lecht  de  beftreecken 
fijde  op  de  Plaet  tegen  de  grondt ,  lecht  dan  u 
geolide  Patroon  op  het  (elve  papier  ,  maer 
maeckt  het  eerft  wel  vaft  op  de  Plaete  dat  het 
niet  verfchiiyven  kan^  nochte  daer  van  afwijc- 
ken  mach  :  ende  om  dit  te  weeg  te  brengen  , 
zoo  neemt  weeck  was  ofte  lack,  ofte  yets  dier- 
gelijcx,  ende  maeckt  het  daer  mede  vaft. 

CMiddel  om  de  goede  Naelden  te  kennen^ 
de  felve  in ' t  hout  te  fetten  5  ende  tot 
graveren  bequaem  te  maecken. 

VJEemt  gebroocken  Naelden  van  verfchey- 
de  grootte ,  die  fonder  te  krommen  breec*- 
ken  5  ende  van  fijne  ftoffe  zijn  ,  neemt  als  dan 
kleyne  ronde  ftockjens  een  halve  voetlangh, 
C  4  ende 
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cndezodick  als  een  der  dickfte  fchryf-pen-' 
nen  ,  van  vaft  hout,  op  dat  het  niet  uytbarfte, 
in 't  welck  ghy  de  Naelden  fteecken  fult  die 
gebroocken  zijn  ,  zo  datfe  daer  20  verre  uyt* 
fteecken  als  ghy  in  de  volgende  Figuer  fien 
kondt ;  allFer  nu  drie  of  vier  van  verfcheyden 
grootte  van  u  in't  hout  ghefteeckeq  zijn  ,  zoo 
flijptfe  als  volght» 


De  derde  Figuer, 

CJT.  JX. 

Hoe  men  de  Naelden  flijpen  moet  5  ende  de 
punHen  daer  van  bereyden  zaL 

2^ En  moet  om  op  de  grondt  te  graveren 
twee  werck-tuygen  hebben  het  eene  ge- 
naemt  het  fpicfe  ,  het  andere  het  ftompe  ofte 
breede  genaemt  ,  ghelijck  als  ghy  boven  in  de 
Figure  die  volghc  fien  kondt ,  in  de  bovenfte 
van  de  fpitze,  in  de  onderfte  van  de  ftompe. 

Hebbende  nu  Naelden  van  verfcheyden 
grootte  in  \  hout  gheveft  ,  zoo  zult  ghy  de 
grootte  bewaeren  tot  de  breede,en  de  kleye  tot 
de  fijne  trecken. 

Voor 
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Voor  de  fijne  fult  ghy  daer  drie  of  vier 
flypen  van  verfcheyde  grootte,  ghelyck  dc 
Naey-naelden  zijn  ,  maer  de  groote  moe- 
ten tl'omper  zijn  ,  ghelyck  dan  de  nevens- 
gaende  Figuer  mijn  meeninge  beter  verklaren 
zal. 

Daer  naer  fult  ghy  noch  twee  of  drie  van 
verfcheyden  grootte  flypen  ,  dat  de  fpitzen 
plat  ende  fchuyns ,  (  als  een  Goutfmits  ileeck- 
'   naelt  )  haer  vertoonen  ,  ofte  als  een  graveer- 
;   yfer ,  ghelyck  ick  in  de  onderfle  Figure  ver- 
'   toont  hebbe. 

Maer  ghy  moet  verdacht  zijn  ,  dat  ghy  om 
.  te  flypen  een  fachte  Oüe-fleen  gebruyckt ,  om 
I  een  doorgaende  fnydende  fcharpte  te  beko- 
men ;  want  als  de  fteen  te  rauw  is ,  ende  al  tc 
veel  afneemt,  zo  falze  niet  even  gelyck  flypen, 
maer  bly  ven  eenige  fchilfferen  ,  de  welcke  in't 
graveren  den  grondt  bederven  ,  ende  op  -t 
hoogft  fchadelyck  zijn.  Voor  al  is  het  noodig 
dat  de  Naelden  haer  pund:en  rondt  gheflepea 
zijn  ,  om  zo  veel  te  vaerdiger  ende  mackelyc- 
ker  in  't  koper  ende  grondt  in  te  gaen.  Want 
indien  zy  alzo  niet  gemaeckc  zijn  ,  zo  fult  ghy 
gewaer  worden,  dat  ghy  veel  moeyten  hebben 
fult  om  die  v/el  te  regeren. 

Wat  aengaet  de  breede  of  flompe,daer  mede 
nien  de  grove  trecken  maeckt ,  fult  ghy  de 
ovael  ofte  het  lanckwerpig  rondt  niet  te  langh 
• '  C  j ,  maec- 
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maecken.  By  aldien  ghy  in't  arbeyden  bevint, 
dat  u  {pitzen  ofte  ftotnpen  te  bot  worden  ,  zo 
weet  dat  de  temperingh  van  dees  Naelden 
tot  dit  werck  onbeqiiaem  is ,  ende  niet  meer 
moet  ghebruy eken  ,  want  ghyfe  elck  oogen- 
blickalsghy  een  Hael  foudt  willen  doen  ,  de 
felve  fbudt  moeten  flypen  ;  is  noch  overigh  te 
befchryven  hoe  men  zijn  doortreck  Naeldl; 
llypen  zal,  om  zijn  prindt  of  teyckeningh  op- 1 
koper  door,  of  af  te  trecken. 

Neemt  een  van  u  middel-matighe  Naelden  , 
cnde  flyptze  zodanig  datze  met  alle  kanten  het 
papier  raecke  ,  ende  het  zelve  niet  aen  ftucken 
liiijden  ,  want  ghy  kondt  wel  oordeelen  ,  dat 
by  aldien  zy  te  icharp  is  dat  wanneer  ghy 
over  het  papier  heen  ende  weder  treckt ,  het 
felve  daer  door  foude  gefcheurt  worden,  daer- 
om  moetfe  wat  ftomp  zijn  ende  gladt ,  op  dat 
het  over  al  fonder  hinder  mach  over  ghevoert 
wérden,fonderhet  papier  (oft  men  daer  fchoon 
wat  hart  op  druckie)  te  quetlen. 

lek  heb  hier  voor  in  defe  Figiire  vertoont 
de  gedaente  van  een  groot  penfèel,  ghemaeckt 
van  grauw  facht  hair  ,  gemerckt  met  de  letter 
A,  waer  van  ghy  u  verfien  moet,  want  men  kan 
daer  mede  net  ftof  en  vuyligheydt  dat  op  u 
grondt  gevallen  is  af  vaegen. 

Dit  felve  kan  oock  met  een  Swane-veder  ge- 
fchieden  ,  maer  my  dunckt  dat  zo  een  Penfeel 
daer  toe  beqiiamer  is.  C  AT. 
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manier e  hoe  men  Z4fn  Figuer  op  den 
grondt  aft ey kenen  zai 

Hier  te  voren  heb  ick  u  aengewefen  devveg, 
hoe  men  zijn  leickening  op  de  Plaete  vaft 
tnaecken  zal  3  niae^  nu  zal  ick  u  de  manieré 
leeren  om  door  te  tl^cken  op  de  Plaete ,  heb- 
bende LI  meeninge  wel  vaft  op  de  Plaete  ghe- 
maeckt ,  zo  neemt  u  ronde  geflepen  naeldt , 
ende  vaert  daer  med^  over  alle  de  ftreeekea 
ende  figuren  die  voorgeftelt  zijn 5  ende  voor- 
namentlijck  mooght  ghy  wel  Wiit  harder  druc- 
ken  alffer  twee  papieren  op  malkanderen  leg- 
gen 5  want  indiem  u  meteiiinge  lïi'et  roodt  op  dé 
rugge  ^beftreken  is ,  zor>  moet  m'en  niet  zoö 
hart  driicken  als  of 'er  twee  papieren  waeren , 
het  zy  dan  datfe  met  olie  beftreecke^i  zijn  o=f 
nier.  Daer  en  tegen  zo  u  meninge  mét  foodt 
niet  beftreken  is  op  den  rugh  ,  ende  dat  het 
roodt  op  een  ander  papier  is,  dat  zijn  dan  twee 
papieren  welcke  ghy  onder  u  naeldt  hebi\ende 
moet  derhalven  eens  zoo  fterck  daer  op  druc- 
ken  als  oPer  maer  een  was. 

Dit  ghedaen  zijnde,moet  ghy  wékten  dat  alte 
de  ftreecken  uwes  voor-hebbens ,  over  welck-e 
ghy  met  den  naeldc  zijt  over  ghegaen  in  den 

grondt  5 
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grondt,  die  op  de  Plate  is  ingedrukt  fullen  yer- 
fchijnen.  Daer  naer  indien  u  ineninge  op  den 
rugh  met  roodt  beftreecken  is,  zoo  fult  ghy  de 
felve  voorfichtigh  van  de  ghegronde  Copere 
Plaet  af  ncnnen  ,  fonder  y  vers  aen  te  vry ven. 
Ende  zoo  ghy  dan  een  ander  papier  roodt  ge- 
maeckt  hebt ,  zoo  neenat  eerft  u  voor-hebben 
daer  af,  ende  dan  het  papier  dat  ghy  roodt  ge- 
maeckthebt  ,  ende  den  grondt  ontdeckt  heb- 
bende, zoo  fult  ghy  met  het  dicke  van  u  vlacke 
handt  op  de  Plaet  gelijck  over  het  rode  dat  op 
den  rugh  is  ftrycken  ,  ende  vaeght  met  een 
fchoone  doeck  het  roodt  dat  aen  u  handt  ghe- 
bleven  is  fchoon  af,  op  dat  ghy  het  roodt  van 
de  eene  zyde  niet  aen  de  andere  zyde  ftryckt, 
ende  de  Plaete  alfbo  befmet ,  ende  hebbende 
als  dan  alfbo  over  al  met  u  handt  geklopt ,  zoo 
zulc  ghy  bevinden  dat  de  ftreecken  die  te  vo- 
ren roodt  waeren  witachtigh  zullen  worden , 
ende  vaft  in  den  grondt  ingedruckt  fullen  zijn» 

Dit  verricht  hebbende,zult  ghy  den  groven 
Penfcel  nemen  van  grys  hair,  daer  ick  ce  voren 
van  vermaent  hebbe  ,  of  wel  een  veder  ,  ende 
ftryckt  daer  mede  over  den  grondt  datter  niet 
onfuyvers  op  en  biyve. 

"T^ota.  Om  beter  te  arbeyden  ,  ishetbe- 
quaemfte  dat  men  de  Plaete  op  een  Leflenaer 
of  yets  diergclyckx  ftelle. 


C  A  "F 
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C  AT.  XL 

Hoe  men  den  grondt^  als  men  daer  opgra- 
veren wik  befi  zalbewaeren. 

^QT  Plaete  op  een  LefTenaer  5  of  yets  dierge- 
lyckx  leggende ,  zoo  fult  ghy  een  bladt 
dun  papier  op  den  gronde  leggen  ,  ende  op  dat 
papier  een  bladt  grys  papier  ,  om  te  beletten 
dat  in  het  arbeyden  de  handt  aen  de  grondt 
niet  en  roere  ,  van  gheiijcken  zult  ghy  mede 
de  Liniael  ten  deele  op  het  papier  leggen  ^  zoo 
wanneer  ghy  eenighe  trecken  haelen  wilt ,  op 
dat  de  o-rondt  mede  niet  aeroert  en  wordt  door 
u  handt*  Voor  al  moet  men  wel  letten  datter 
geen  ftof  of  vuyligheydt  tuffchen  het  papier 
en  de  Plaet  en  kome  ,  want  ghy  kondt  wel 
afmeten  5  dat  by  aldien  daer  eenigh  ftof  of 
fandt  tuffchen  de  begronde  Plaet  ende  het  pa- 
pier quame ,  dat  het  ftrepen  of  gaten  maken 
zoude  ,  ende  zoo  het  fmeer  ofte  eenighe  an- 
dere vettighcydt  mocht  zijn  ,  foudehetaen 
den  grondt  bly  ven  hangen  ,  (ende  dat  noch  ar- 
ger  isjin  de  ftreecken,  die  ghy  gemaeckt  hebt, 
fitten  bly  ven  ,  daer  om  moet  men  daer  wel  op 
letten. 

lek  hebbe  niet  nodigh  geacht ,  hier  van  een 
befondete  Figuer  te  ftellen ,  alfoo  ick  fulckx  ia 

een 
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een  andere  Copere  Plaet  heb  afgebeelt,  alwaer 
twee  Konftenaers  y  dea  een  met  fterck-water, 
den  anderen  met  Graveer-yfer  werckende,  ge- 
noeglaem  afgebeelt  is. 


C  A  T.    XI L 

Hoe  men  in  de  grondt  graveren  zaL 

J  N  de  Graveer- konft  moet  ghy  op  veel» 
laecken  letten ,  want  ghy  moet  weren  dat 
ghy  veel  lijnen  en  ftreecken  van  verfcheydé 
dickten  moet  maecken  ,  als  méde  rechte  ende 
fchiiynfe.  Derhalven  kondt  ghy  wel  afme- 
ten ,  dat  tot  de  dunne  Lijnen  een  fubtyle  Etz- 
naeldt ,  ende  tot  de  groote  een  grove  van  noo- 
den  is. 

Maer  bier  moet  men  noodtfaeckelijck  acht 
©p  geven,  dat  het  met  een  dicken'  naeldc,  wiens 
punt  kort  gheflepen  is ,  fwaer  valt  een  grove 
treek  te  maken  ,  anders  dan  op  drie  manieren. 

Ten  eerften  zoo  wanneer  men  havdt  druckt 
ende  de  punt  is  dick  en  kort ,  zoo  maeckt  men 
een  breeden  wech.  Maer  indien  ghy  defe  ma- 
nier wel  aenmerckt ,  zoo  kondt  ghy  wel  af- 
meten dat  de  ftreecken  niet  fuy  ver  konnen  val- 
len ,  alzoo  het  ronde  van  de  punt  de  grondt 
niet  doorfnijt ,  maer  daer  aflcnampt. 
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De  tweede  maniere  is ,  als  wanneer  men 
veel  ftreecken  heel  dichc  by  malkanderen 
maeckt  ,  ende  door  dickwils  over  graveren 
verbreec,  maer  dit  is  te  l^ngh  ende  te  fwaer, 

In  de  derde ,  om  te  maecken  een  ftreeck 
tamelijck  dick  ,  ende  het  fterck-water  daer 
langen  tijdt  op  te  laeten  ,  maer  hier  van  zal  ick 
hier  onder  fpreecken  ,  op  zijn  behoorlijcke 
plaecfe.  Maer  door  de  dagclijcxfche  ervarenc- 
heyt  5  bevinde  ick  dat  de  breede  geflepen  Etz- 
naeldt  bequaemer  is  om  breede  ftreecken  te 
maecken,  als  de  ipitze,  om  dat  de  felvige  oock 
met  haer  fijden  fnyden  ,  het  welck  de  fpitze 
niet  en  doen.  Ende  naer  dat  ick  u  zal  gefegt 
hebben  de  manier  ,  hoedanigh  men  de  fpitze 
Etz-naelden  zal  gebruycken  ,  tot  faecken  daer 
toe  zy  bequaem  zijn  ,  zal  ick  11  mede  aenwyfea 
hoe  men  de  breede  Gravetr-naelt  zal  gebruyc- 
ken ter  plaetze  alwaer  zy  bequamer  als  de  fpit- 
ze zijn,  waeruyt  ghy  dan  zult  konnen  leeren  , 
hoe  men  de  grove  trecken  fuyver  maecken zaU 


De 
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De  vierde  Figuer, 

C  AT.  XIIL 

Hoe  men  de  ronde  of  Jjntjïge  Naelden  op 
de  Tiaeteii  regeer  en  zal. 

GHy  kondt  wel  afmeten  uyt  het  gene  ick 
hier  ^e  voren  gefeyt  hebbe  ,  dat  u  Etz- 
naelden  wel  rondt  gellepen  moeten  zijn  , 
op  dat  zy  te  vryer  in  het  Coper  draeyen  en 
wenden  konnen  ,  ende  voor  al  dat  hare  fpitzen 
fcharp  zijn  ,  om  te  beter  den  grondt  en  koper 
aen  alle  kanten  te  konnen  doorlnyden ,  ende  zo 
wanneer  ghy  bevint  dat  ii  Naeldt  aen  alle  fij- 
dcn  niet  wel  en  fnydt ,  zoo  ifle  niet  wel  rondt 
geflepen. 

Voerders  lbo  ghy  eenighe  Lijnen  of  Streec- 
ken  maecken  wilt ,  die  even  dick  zijn  ,  het  zy 
dan  recht  oft  krom  ,  gelijck  de  ftreecken  A.  B. 
in  de  nevens-gaende  Figuer  vertoont  werdt , 
zoo  leert  u  de  reden  dat  ghy  u  Naeldt  even 
k'rachtigh  drucken  moer. 

Maer  wilt  ghy  eenige  trecken  van  ongelijc- 
ke  dickte  maecken  ,  als  de  twee  Lijnen  geteec- 
kent  A.  B.  zoo  kondt  ghy  wel  oordeelen  dat 
ghy  in 't  begin  van  A.  fty ver  ende  allengx  B. 
genakende  flapper  drucken  moet,  de  handt  ge- 

durigh 
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durigh  lichtende  van  de  eene  tot  de  andere 
fijde  ,  tot  dat  ghy  bevint  datfe  van  ongelijcke 
dickte  over  haer  heele  langhte  zy.  Ende  hy  al- 
dienghyfe  maecken  wilt  als  de  Fignre  A.  B* 
G  G.  u  verthoont,  alwaer  ontrent  de     G.  hec 
dickfte  is  ,  zoo  moet  men  lichtelijck  beginnen 
van  de  fijde  A.  ende  allenxkens  fty  ver  gaen  tot 
G.  ende  dan  weder  ftijfvanG. ,  ende  allenx- 
kens flapper  tot  B. ,  ghelijck  ghy  in  de  Figure 
A.  B.  gedaen  hebt ,  zoo  fiilt  ghy  (gelijck  in  de 
Figure  A.  B.  vertoont  werdr  )  zuivere  ende 
grove  ftreecken  maecken.  Al  het  gene  ick  ge- 
legt  hebbe  van  defe  drie  foorten  ,  welcke  ver-- 
dobbelt  fes  konnen  zijn  ,  is  genoegh  om  aliè 
gedaenten  van  fneden  te  onder  kennen  die  u 
mogen  voor  komen  ,  want  ghy  liet  wel  dat  de 
ghelijcke  ftreeck  A.  B.  endede  kromme  die 
daer  by  gevoegt  is  van  een  dickte  zijn  ,  van  de 
eene  kant  tot  den  anderen  ,  ende  dat  de  krom.- 
me  in  fich  bevat  alle  foorten  van  kromheydt 
in  't  generael ,  ende  wat  aengaet  de  twee  an- 
dere ,  het  onderfcheydt  beftaet  alleen  in  haer 
ongelijcke  dickte, 

Ende  om  te  betoonen  dat  het  getal  der  ftre- 
ken  of  Linicn  is  ,  als  een  verhahngh  van  een 
van  de  drie  gefeyde  Lynen  ,  zoo  heb  ick  de 
zelve  onder  de  Figuren  M.  N.  O  P.  Q^G.  R. 
dickwylder  willen  vertoonen  ,  ende  om  verder 
foor  oogen  te  ftellen  ,  dat  het  ronden  ofte  te- 

D  o^en-* 
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gen-Graveren  niet  anders  is  als  een  herhalingh 
van  een  en  de  zelve  faecke ,  zoo  hebbe  ick 
defe  drie  foorten  van  affeeringe  hier  onder  de 
letters  T.  E.  U.  vertoont ,  om  dat  by  aldien 
ghy  eewighe  ftreecken  van  ghelijcke  grootte 
maecken  wilt ,  het  zy  datze  recht  oft  krom 
zijn  ,  ende  wilt  datze  aen  een  eindt  dunner 
worden;  ende  wanneer  zy  aen  alle  beyde  de 
einden  moeten  verdunnen  ,  ghy  u  daer  naer 
kont  fchicken  :  Al  waer 'tfchoon  dat  men  een 
groot  aental ,  jae  felfs  een  nacht  wilde  af-beel- 
den  y  zoo  fiet  ghy  wel  dartet  niet  anders  dan 
een  verhaÜngh  van  een  der  drie  verthoonde 
Figuren  is. 

Zoo  ghy  nu  wilt  dat  u  werck  met  de  Etz- 
naeldt  ofte  het  ftarcke  water  gedaen,  met  deze 
arbeit  over  een  kome,  zoo  moet  ghy  ter  plaet- 
ze  daer  u  Lynien  grof  zijn  ,  hart  op  drucken  , 
ende  uyt  die  zelve  reden  alwaer  de  Lynien 
fijn  zijn  ,  fachter  drucken  moet ;  want  ghy 
kondt  wel  oordeelen  dat  aU  u  arbeit  in  het 
Gegronden  Coper  ghedaen  is ,  ende  ghy  het 
ftarck-water  daer  over  gier ,  het  zelve  eender 
einde  ftarcker  inby  ten  zal  ter  plaetze  daer  ghy 
met  u  naeldt  hart  hebt  gedruckt ,  als  daer  ghy 
£ichte  en  fijne  Alfeeringe  getrocken  hebt.  • 

Hier  by  gevocgt  hoe  men  fich  verders  fchic- 
ken zal  ende  behelpen  ,  zal  ick  hier  naer  fcg- 
ghen  ,  verhaelende  van  het  inbyten  door  het 

ftarck- 
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ftarck-water ,  ende  om  die  reden  dat  u  arbeic 
zoodanig  zy,  datze  u  meeninge  eenigfins  even 
daerdere.  Dat  meer  is  ,  wanneer  ghy  met  eeni 
fuivere  Etz-naeldt  eenighe  Linien  ghemaeckt 
hebt  5  ende  ghy  de  felvige  daer  naer  wat  ver- 
groven wilt  5  zoo  moet  ghy  de  fèlve  met  een 
andere  grovere  en  dicke  naeldt ,  naer  dat  ghy 
de  Linien  dick  wilt  hebben50ver-loopen.  Meö 
kan  mede  met  een  andere  naeldt  dé  ftreeckeri 
van  de  grootte  flach  over  graveren  ,  zoo  wel 
met  de  fpitze  als  met  de  ftompe  ;  ende  hier 
dioor  komt  het  by  dat  de  Plaeten  beter  af- 
driicken. 

Daer  is  noch  overigh  te  handelen  ,  hoe  men 
fich  met  de  breedt  Övaels-gewyfè  geflépene 
naelden  behelpen  zal ,  wel^k  te  pas  komen  ^ 
ivanneer  men  eenige  ftreecKen  verbreeden  of 
verdicken  wil  3  ofte  zoo  grof  maecken  dat  men 
genootfaeckt  is  de  fpitze  Graveer-naelden  te 
laeten ,  het  w^elcke  men  fomtijts  doen  moet 
na  de  gelegentheydt  der  faeeke^  \vant  de  fpit- 
ze naelden  dringen  diepér  in  het  Koper  als  de 
ftompe  ofte  breede,nochtans  gebeurt  het  dick- 
maels,  dat  ghy  genootfaeckt  zijt  grove  flreec- 
ken  te  maecken  by  eenige  gelegencheydt,  ge- 
lijck  al  bereets  gefeit  is  bier  te  voren  ,  dat  naer 
dat  ghy  met  de  grove  plompe  naelden  eenige 
trecken  gemaeckt  hebt ,  dat  men  met  een  van 
de  dicke  naelden  ,  die  kort  en  rondt  geflepen 
D  z  zijn  3 
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zijn  5  door  de  gefeyde  grove  ftreecken  fterck 
heen  loopen  ,  voornamentlick  aen  de  wytfte 
ende  breetfte  plaetzen. 


De  vijfde  Figuer. 
CAT.  X/K 

Hoe  men  7net  de  br  eet -ge (lep  ene  Naelden 
grove Jireecken  maecken  z>al^  ende  hoe 
men  die  houden  moet-,  en  op  de  gegronde 
Koper e  "Plaeten  beftieren  z^aL 

TN  de  navolgende  Figure  fiet  ghy  den  brec- 
den  gheflepen  Ecz-nae]dt ,  ghelijck  als  een 
Schrijf  pen  afgebeelt,  wiens  Ovael  A.  B.  C.  D* 
is  de  fnede  der  penne ,  ende  dat  deel  by  C» 
het  einde  ,  waer  mede  men  fchryft.  Maer  wat 
belanght  de  manier  om  de  felve  te  houden,  die 
is  even  gelijck  als  men  een  Schryf-pen  houdt , 
uy tgenomen  datze  in  plaets  dat  de  Schryf-pens 
fpleet ,  ghekeert  naer  het  kruys  \ian  de  handt 
het  Ovael  van  dees  breedt  geflepen  ftift ,  is 
gewent  naer  den  duym  toe  ,  gelijck  als  de  Fi- 
guer N^.IIL  uytwijft  :  daerom  zookanmenze 
oock  wel  op  een  andere  maniere  houden  ,  ge- 
lijck als  by  exempel  voorgeftelt  is  in  deFiguer 

N^.IIII. 
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N^.  IIII.  voorgeftelt  wort,  maer  voor  mijn,  ick 
vinde  dat  de  eerfte  voorftellinge  beter  is^ende 
dat  men  meerder  kracht  heeft  om  in  te  druc- 
ken. 

Om  u  nu  de  manier  te  toonen  om  grove  en 
diepe  Haelen  te  maecken  ,  ende  hoedanigh 
dat  men  de  breedt  geflepene  naeldt  hier  toe 
zal  gebruycken  ,  zoo  let  doch  wel  op  de  Fi- 
guren I.  ende  II.  als  welcke  ick  met  voor- 
dacht om  deze  oorfaeck  grooter  hebbe  afge- 
beelt  5  om  te  beter  waer  te  doen  nemen  ,  wat 
daer  omtrent  van  npoden  is ,  gelijck  ick  hier 
onder  Teggen  zaL 

Eerftelick  liet  ghy  dat  de  Figuren  A.B.  CD. 
is  van  ghedaente  als  een  Ovael ,  zoo  wanneer 
ghy  nu  met  het  eindt  van  u  breede  Etz  naeldt 
in  het  Koper  tot  de  letters  B.  D.  't  welcke 
het  breetfte  van  den  Ovael  is  ,  indringht ,  zoo 
hebt  ghy  een  ftreep  gemaeckt  die  zoo  breede 
is  als  de  Linie  B.  D.  van  een  is ,  ende  in  't 
midden  zoo  diep  als  O.  C.  lang  is,  ende  zoo 
ghy  u  naeldc  zoo  diep  niet  in  en  drijft  ,  zoo 
maeckt  ghy  een  ftreeck  zoo  breedt  en  diep 
als  de  Figuer  11.  aenv^yft  ^  met  de  Letters 
B.D  O.C 

Hier  uyt  bemerckt  ghy  ,  dat  indien  ghy  u 
breeden  naeldt  niet  diep  indrucktjU  treek  min- 
der diep  zal  zijn,  ende  by  gevolgh  fmalder ;  in 
tegendeel  zoo  ghyfe  dieper  indrijft  falze  die- 

D  3  per 
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er  en  volgens  breeder  zijn  ,  ghelijck  als  de 
andt  van  de  darde  Figuer  in  't  midden  ghe- 
maeckt  heeft,  'twelck  afgeteickent  is  met 
de  letters  R.  N.  S.  alwaer  ghy  fiet  dat  facht 
begonnen  zijnde  by  R.  ende  daer  naer  allenx- 
kens  dieper  tot  aen  N.  ende  van  N*  dehandc 
verlichtende  tot  aen  S.  zoo  fult  ghy  een  treek 
maecken  als  de  ftreep  geteeckent  met  R.  N.  S# 
ende  zoo  oock  met  de  andere.  De  fwaerighey  t 
om  zoo  een  kleyn  Ovael  te  vertoonen  ,  heeft 
my  verplicht  den  breeden  ftift  te  vertoonen 
tuffchen  de  vingers  van  twee  verfcheyde  han- 
den grooter  als  zy  wefen  moeten  ,  nament- 
lijck  in  de  dickte  der  ftock  ,  waer  in  zy  moet 
ghevat  worden  tiiffchen  de  vingeren  van  twee 
verfcheyde  handen. 

Wat  de  Figuer  1. 1.  L I.  belanght ,  dewijl  in 
de  felve  den  breeden  Etz-naeldt  ghedraeyt  is 
tegen  den  grootften  vingher,  moet  men  de  Af- 
feeringh  beginnen  van  letter  M.  en  eindigen 
in  letter  N.  met  zodanigen  kracht  ende  ver- 
lichtinge  als  hier  voor  aengewefen  is. 

Nu  zoo  wanneer  men  de  ftreecken  fijnder 
in't  begin  ofte  eindt  maecken  wil ,  zoo  foeckt 
men  maer  een  hier  toe  dienende  fpitze  Etz- 
naeldc  (even  als  in  de  Figure  V.  te  fien  is )  te 
nemen  ,  wat  fty ver  druckende,  ghelijck  als  van 
Ogende  van  daer  tot  P.  wat  lichtende^  't  welck 
dan  over  al  moet  waer  genomen  werden  ,  daer 

men 
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men  zoodanige  trecken  maecken  wil,  ende om 
het  zelve  bequamer  te  doen  ,  zoo  moet  m^ 
in  't  wercken  zijn  Plaet  draeyen  ,  om  de  zelve 
beter  naer  ii  handt  te  hebben. 

Daer  zijn  eenige  Konftenaers  ,  weicke  naer 
dat  zy  eerft  met  den  fpits  geflepen  naeldt  iets 
hebben  getrocken  ,  daer  naer  met  den  breedeH 
naeldt  om  hare  trecken  ,  ter  plaetze  daer  het 
noodigh  is,  te  meer  te  vergroven  cnde  breeder 
te  maecken  ,  het  wekke  ick  voor  defen  mede 
gedaen  hebbe  ,  maer  nu  vinde  ick  beter  ,  dat 
men  den  breedenEtz-naeldt  gebruyckt,gelijck 
als  ick  feggen  zal ,  om  dat  den  fpitze  naeldt 
gemackelicker  in  de  treek  van  den  breeden 
naeldt  ingaet, als  den  breeden  naeldt  in  de  treek 
vanden  rpitzen  naeldt,  aengefien  dat  fiilcke 
ftreecken  fuy  verder  komen  te  vallen. 

Die  gene,  weicke  fich  met  het  Graveer-yfer 
behelpen,ende  de  geleide  ftreecken  verdicken, 
als  zy  door  ftarck-waeter  het  werck  hebben 
doen  inbyten  ,  fullen  veel  eer  ende  fuy  verder 
door  de  boven-gefeide  manier  vergroven, 

Ick  geloof  dat  ick  genoegh  aengewelèn  heb 
de  manier  om  de  fpitze  ende  breede  Etz-nael- 
den  te  gebruycken.  Doch  zal  ick  echter  in 
voor  by  gaen  hier  by  voegen  ,  om  niet  te  ver- 
geten ,  indien  het  my  mogelick  is  ,  dat  is  dat 
ghy  in  't  Etzen  u  fpits  en  breede  Etz-naeldt, 
200  veel  als  het  mogelick  is ,  op  de  Plaet  recht 
D  4  houden 
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iiouden  moer,  ende  u  gewennen  nnoet  de  zelve 
tner  een  vafte  handt  te  ftieren^op  dat  de  fchre- 
ven  zoo  veel  te  netter  ende  vafter  vallen  ,  ende 
om  dat  te  doen  ,  moet  men  noyr  met  de  Erz- 
naelden  arbeiden  ,  ten  zy  darfe  wel  gelcharpt 
zijn  ,  ende  de  zelve  dickmaels  ,  hoe  goet  zy 
oock  zijn,  mogen  flypen. 

Dar.  meer  is,  zoo  waerfchouw  ick  li,  dat  ghy 
uwe  fijne  ftrepen  ,  welcke  het  licht  ofte  den 
dag  vertoonen  ,  ende  u  verdiepingen  met  fiiy- 
Tere  Etz-naelden  haelen  zult,  ende  niet  heel 
hart  daer  in  fnyden  ,  maer  daer  en  tegen  dieper 
fnyden  ,  zoo  wanneer  m.en  eenighe  Ichaduwen 
wil  uitdrucken  ,  op  dat  men  (  gelijck  hier  naer 
op  zijn  plaetze  Teggen  zal )  een  groot  deel  van 
de  verdiepinge  kan  bedecken.  \Fant  ghy  ver- 
ftaet  wel  dat  de  naelden,  daer  men  den  dagh  of 
het  licht  mede  uicbeelt ,  het  Koper  maer  effen 
inoeren  raecken  ,  cn  zodanie  datze  maer  allee- 
nig  de  grondt  wegh  nemen.  Zop  dat  wanneer 
ghy  het  ftarck-vvarer  daer  op  doet ,  het  niet 
diep  in  en  byte ,  als  wel  op  andere  plaetzen 
daer  ghy  den  naeldt  dieper  ingedruckt  hebt , 
zoo  dat  als  de  verdiepingen  bedeckt  zijn  ,  zoo 
fullen  die  plaetfen,  waer  den  Etz-naeldt  dieper 
in  gcgaqn  is ,  veel  fwarter  ende  fchadiiwachti- 
gher  fich  yertoonen  als  de  andere  plaetzen. 
Hier  in  beftaet  de  voornaemfte  konft  yan  Gtii- 
veren,  en  inbyten  met  ft arck- water. 
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Ende  om  u  het  zelve  berer  te  doen  verftaen, 
indien  ghy  een  verdiepinghe  met  een  felfde 
Etz-naeldt  hebt  uicgewerckt,  ende  over  al  zoo 
wel  in  de  duifternis  of  fchaduwe  ,  als  in  het 
licht  even  eens  arbeit ,  zoo  kond  ghy  wel  be- 
grypen  dat  het  werck  ,  zoo  wanneer  ghy  het 
ontdeckt  fich  even  eens  over  al  zal  vertoonen  , 
naer  dat  het  ftarck-water  daer  zal  over  gedaen 
zijn  ,  ende  her  lieht  ende  fchaduwe  of  duifter- 
nis even  alleens  vallen,  ende  u  werck  alzoo  niet 
goet  zijn  ,  daerom  moet  ghy  op  uw'  ftreecken 
ende  AfTeeringen  wel  letten. 

Hier  by  vermane  ick  u  weder  van  tijdt  tot 
tijdt ,  wel  waer  te  nemen  met  u  dick  penfeel , 
ofte  by  gebreck  van  het  zelve  een  yeder  by  de 
handt  te  hebben  ,  om  daer  mede  het  gene  van 
den  grondt  ofte  het  koper  afgefchrabt  wordt 
naerftig  af  te  vegen  ,  op  dat  de  zelve  in  de  A£- 
feeringhe  niet  blijven  fitten  ,  want  het  zelve 
zoude  ftrepen  in  de  grondt ,  ende  't  papier  dap 
ghy  om  het  zelve  te  bewaeren  daer  op  geleght 
hebt,  maecken. 

Ghy  zult  mede  u  Penfeel  aen  geen  vet  la- 
ten komen  ,  ende  dit  zal  u  voor  het  laetfte  ge- 
feit  zijn. 


C  <tyi  Pf 
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C  AT.  XV. 

CManiere  hoe  men  zijn  Tlaete  ftellen 
moety  omhetfiarck-waterwel 
te  vatten. 

TTPlaetenu  geheel  vaerdigh  zijnde  ,  200 
draeght  goede  Ibrge  datter  geen  vuylig- 
heyt  in  de  Afleeringe  blijft ,  ende  zoo  daer  by 
geval  een  valfche  ftrceck,  kraffen  of  iets  anders 
op  mocht  zijn  ,  't  welck  ghy  wilt  dat  door  het 
ftarck-water  niet  in  gevreten  wordt ,  zo  mede 
de  randen  van  de  Kopere-Plaeten ,  welcke  ge- 
meenlick  over  al  niet  wel  begrondt  zijn  ofte 
wel  gegrondt  wefende  ,  wanneer  men  met  het 
houte  fpaentje  wil  voelen  of  de  grondt  wel  ge- 
koockt  waere  ;  by  ongeval  daer  iets  afginge , 
200  zult  ghy  de  zelve  decken  als  ick  gae  ver- 
haelen: 

Set  het  mengfel  van  Kaers-ongel  en  Olie , 
dat  ghy  hier  te  voren  ghemaeckt  hebt ,  op  het 
vuyr  ,  neemt  als  dan  een  grof  of  dun  Penfeel 
naer  de  grootte  van  de  plaets  die  ghy  bedec^ 
ken  wilt ,  ftryckt  daer  mede  over  de  plaets 
die  ghy  niet  en  wilt  dat  van  het  ftarck-waeter 
ingebeten  wordt. 

Dit  gedaen  zijnde,  zoo  neemt  een  Varekens 
borftel,  of  iets  dxergelijcx,  doopt  de  zelve  in  u 
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gemaeckte  ftop-grondt ,  ende  beftryckt  daer 
mede  de  rugh  van  u  Plaet ,  zoo  dat  het  ftarck- 
water  op  den  rug  van  de  Plaec  niet  kan  by  ten  , 
alzoo  hier  door  de  kracht  van  het  ftarck-v^ater 
gebroocken  wordt ,  dat  het  zoo  veel  niet  kati 
fchaden. 

Draeght  voor  al  forge  dar  u  ftop-grondt  niet 
te  weeek  zy  s  want  het  zelve  zoo  zijnde ,  zoo 
wanneer  men  als  dan  het  ftarck-waeter  op  de 
Plaete  gieten  fbude  ,  zoo  fouw.het  zelve  van 
zijn  plaets,  daer  ghy  het  geplackt  hadc,afgaen. 
Daerom  is  het  dat  het  wefen  moet ,  gelijck  ick 
gefeit  hebbe ,  dat  is  zoodanigh  van  Olie  ende 
Ongel  gemengt,  dat  het  vaft  gehecht  bly  ve. 

Voor  mijn,  als  ick  daer  wat  mede  bedecken 
wil,  ende  het  laeten  koiidt  worden  ,  zoo  legge 
ick  reys  op  reys,infonderheyt  des  winters,  een 
iveinig  op  mijn  flincke  handr,om  dat  de  warm- 
te van  de  handt  het  zelve  ten  deele  doet  be- 
quaem  blyven ,  het  gene  my  beter  dunckt  te 
zijn,  als  of  men  de  ftop-grondt  t'elckemael 
weder  in  zijn  vadt  dede  fmelten. 

Ick  zal  niet  vergeten  u  te  Teggen  ,  dat  my 
dicknfiaels  ghebeurt  is ,  ende  voornamentlick 
met  den  weecken  grondt,  hoe  dat  wanneer  ick 
het  ftarck- water  daer  op  goot ,  het  felve  in  een 
oogenblick  al  de  grondt  dede  afgaen,  ende  ge- 
focht  hebbende  naer  de  oorfaeck  van  dit  toe- 
val ,  zoo  ghebeiirden  het  eens  op  een  kouden 
)  ende 
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cnde  vochtigen  dag  ,  dat  naer  dat  ick  gearbeyt 
hadde ,  ick  bevondt  mijn  Plaet  van  de  Tafel 
lichtende  ,  de  felve  achter  heel  yochtigh  was, 
gelijck  als  een  deck  fel ,  hec  gen^  men  van  een 
koockende  pot  neemt ,  het  welck  my  dede 
dencken  datter  wel  licht  eenighe  vochtigheyt 
tulTchen  de  Plaet  ende  de  Grondt  ingedrongen 
mocht  zijn  ,  het  welck  my  dwongh  een  proef 
daer  van  te  nemen,  het  welcke  was  te  wercken 
op  twee  Plaeten,  de  eene  zoo  begrondt  zijnde 
als  de  andere  ^  ende  al  eer  ick  het  ftarck-^water 
daerop  dede  ,  zoo  hield'ick  de  eene  Plaet  over 
het  viiyr  om  de  vochtigheydt  ,  indien  daer 
eenige  op  mocht  zijn,  te  doen  verdv/ynen,  het 
welcke  oock  naer  mijn  gevoelen  zoo  uitviel, 
maer  de  andere,  welcke  ick  niet  over  het  vuyr 
gehouden  hadde,daer  van  lichte  fich  den  grond 
af,  gelijck  fulcx  te  vooren  geoordeelt  hadde 
d^t  gefchieden  foude  Daerom  zoo  is  het  noo- 
digh  dat  men  voornamentlick  in  de  winter  de 
Plaeten  eerft  moet  over  het  vuyr  houden  ,  al 
eer  men  het  ftarck-water  daer  op  giet ,  om  de 
vochtigheden  te  doen  uitwaeflemen,  het  zelve 
is  van  o-rooten  e^vole. 

Hier  is  een  faeck  ,  welcke  men  fwaerlick 
voorkomen  kan  ,  maer  het  is  het  beft  dat  het 
felden  gebeurt  /dat  is,  dat  het  Koper  fomtijts 
vet  van  acrt  is  ,  waer  door  het  by  komt  dat  de 
grondt  daer  niet  wel  vaft  aen  kleeft ,  of  fchoon 

het 
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het  fchijnt  daer  wel  aen  te  hechten  ,  ende  men 
bevint  net  felve  niet,  ten  zy  naer  dat  het  ftark- 
water  daer  op  gegoten  is ,  want  men  heeft  het 
zelve  geen  feven  of  achtmael  gegoten  ofte  het 
Koper  vertoont  üch  op  die  plaetze  daer  men 
geafleert  heeft ,  ende  het  vet  is  veel  roder  als 
ter  plaetze  daer  het  niet  vet  en  is,  ende  het 
ghebeurt  dat  op  fiilcke  plaetzen  de  grondt 
i  pringt.  lek  heb  hier  tegen  geen  andere  mid- 
delen gevonden,  als  de  Place  weder  door  ander 
ftarck-water  te  overgieten^gemaeckt  van  goe- 
den gedeftilleerden  Azijn.  Dit  toeval  is  my  in 
twaelf  jaeren  drie  of  vier  mael  over  komen ,  de 
cerftemael  als  ick  bevondt  dat  mijn  grondt  op- 
dreef, was  mijn  werck  van  het  ftarck-water 
al  ten  halven  ingebeten.  Ick  geloove  dat  mijn 
misflagh  by  gekomen  is  van  mijn  ftarck-water, 
welck  al  te  feer  gemengt,  ende  dat  meer  is,  dat 
den  Azijn,  welcke  ick  de  laefte  mael  gemaeckt 
hadde,  al  te  feer  geverft  was ,  dit  heeft  my  ver- 
bonden om  naer  een  middel  iiyt  te  fien  ,  om 
mijn  werck  van  deze  fchip-breuck  te  bevry- 
den  5  mijn  Plaeten  met  fchoon-water  wel  waf- 
fchende  ,  daer  naer  de  zelve  van  verre  tegen 
het  vuyr  te  doen  droogen  ,  ende  hebbende  ge- 
maeckt ftarck  warer  met  goeden  gedeftilleer- 
den Azijn  5  heb  ick  tvvee  dagen  daer  naer  be- 
gonnen mijn  Plaeten  te  doen  inbyten*  Ick 
heb  u  deze  kleine  raedt  te  geven  ,  om  u  daer 

voor 
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voor  te  hoeden,  ende  het  zelve  te  helpen ,  zoo 
het  u  moght  komen  te  gebeuren. 

Vervolgens  zal  ick  ii  leeren  de  manier  om 
een  inftrument  te  maecken ,  om  de  Plaeten  zo- 
danigh  te  houden  alffe  ftaen  moeten  ,  wanneer 
het  ftarck-water  daer  op  wordt  gegoten  ,  het 
welck  niet  beletten  zal  dat  een  ieder  zijn  fïn 
volge,  die  het  op  een  ander  manier  maken  wil* 

De  iefte  Figuur. 

V 

C  A^.  XVL 

A  '•■«ft*-' 

Van  de  Geaaente  eenes  Inftrument  >  het 
gene  men  noodigh  heeft  om  gevoeghe- 
lyck  de  ^laete  z>oodanigh  te  houden  y 
geltjck  als  men  het  ftarck-water  daer 
op  giet. 

EErftelijck  voor  die  gene  ,  welcke  begee-* 
ren  tamelick  verfien  te  zijn  ,  yan  het  gene 
haer  tot  het  Plaet-Etzen  noodigh  is, 
zoo  vertoont  de  Figure  haer  dat  het  ftuck  ge-  . 
merckt  met  de  letter  A.  een  trogh  is  van  hout 
uyt  een  ftuck,  van  omtrent  vier  duymen  hoog, 
ende  fes  duymen  breedt ,  onder  dezen  trogh  is 
een  aerde  verglaefde  kom  met  B.  geteeckent^ 

in  den 


het  water  ej>  idt  hr^er  moet  ^joten    vordert . 
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in  de  welcke  men  het  ftarck-vvaeter  ontfangt , 
ende  weder  daer  uyt  op  de  Kopere-Plaet  giet» 
Op  de  grondt  van  defe  trogh  is  een  gadt  recht 
over  de  A,  waer  door  het  gefeide  ftarck-xyater 
in  de  aerde  pot  valt.  N.  O,  P.  is  een  bduten 
bordt  5  het  welck  rondom  met  houte  Lyften 
ongevaer  twee  duymen  breedt  befet  is  ,  om  te 
beletten  dat  het  ftarck-water,  als  men  het  op  de 
Plaete  giet,  niet  verloren  gae. 

Dit  gefeide  bordt  ftaet  fchuyns  teghen  een 
muer  of  ander  vafte  plaetze,  ende  komt  op 
zoodanighen  wyfe  in  de  open  trogh  ,  dat  het 
ftarck-water ,  het  welck  men  op  de  Plaet  giet 
welcke  op  het  bordt  leidt ,  weder  in  de  trogh 
valt,  ende  van  daer  door  het  gadt,  welck  in  het 
alderdiepfte  van  den  trogh  is^in  de  aerde  kom, 
welcke  daer  onder  is  geteeckent  met  de  Let- 
ter B,  de  C.  is  de  Plaet,  v^elck  met  twee  houte 
pennen  op  het  houte  bordt  gehouden  wordt, 
fchuyns  en  plat  daer  op  leggende. 

Nota.  Ghy  zijt  hier  mede  gewaerfchouwt 
dat  het  bordt  ,  pennen  ,  ende  den  trogh  wel 
moeten  gepiekt  zijn,ofte  met  yets  anders  over- 
ftreecken,  om  het  ftarck-water  te  konnen  v/e- 
derftaen ,  Q^is  een  verglaefde  aerde  kan  ,  ofte 
van  diergelijcke  materie  ,  met  welck  men  uyt 
de  aerde  kom  B.  het  ftarck  water  fchept  op  de 
Plaet,gemerckt  C.  gelijck  ^e  Figueruytwijft, 
hebbende  niet  zoo  drae  het  ghefeyde  ftarck- 
water 
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watef  over  de  Plaet  gegoten  ,  ofte  men  moet 
uyt  de  kom  terftonc  weder  fcheppen  ,  ende  zo 
gedurig  op  de  gefeyde  Plaet  gieten  ,  tot  een 
iekeren  geftelden  tijde  toe, 

lek  heb  bier  onder  de  kom  geftélt  de  ge- 
daenre  van  een  groot  hout,  om  de  felve  hooger 
te  lichten,  het  welck  fonder  reden  niet  gedaen 
worde,  want  hebbende  de  voeten  van  detrogh 
doen  maken  van  zoodanigen  hooghte ,  dat  de 
onder-geftelde  kom  al  te  laegh  ftaet  3  ende  het 
ftarck-water  in  't  vallen  komt  uyt  te  (patten  , 
ende  als  tot  fchuym  zoude  veranderen  ,  gelijck 
het  zeep-fop  dat  geflagen  wordt  met  de  hant. 
Dit  heeft  my  veroorfaeckt  de  kom  zoo  veel 
hooger  te  ftellen, ende  hoe  hooger  dat  de  zelve 
ftaen  kan ,  hoe  beter  het  is ,  ende  daerom  zoo 
kan  men  verfcheyde  Inftrumenten  gemaeckt 
worden  ,  die  al  te  famen  flecht  en  licht  te  be- 
dcncken  zijn. 

Hier  volgt  de  ordre  om  het  ftarck-water  op 
de  Kopere  Plaeten  te  gieten  ,  hoe  men  naer  de 
gelegencheyt  des  tijts  ,  met  het  menghfel  van 
olie  ende  ongel  de  hoogfels  en  verfchiecen  van 
de  Plaete  beftrycken  zaL 
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De  ievenfte  Figucr. 
CAT.   XVI L 

Ordre  die  men  houden  moet ,  om  het 
Starck'Water  op  de  Koper  e  Tlaeten  te 
giet  entende  hoe  men  met  de  ftop-grondt 
van  Olie  eude  Ongel  de  "Tlaeten  zal 
decken^  de  hoog  fels  en  de  dtepfels  5  of 
fchaduw  ofdagh  behoorlijck  zal  voor- 
Jiellen. 

GHy  hebt  geficn  dc  manier  hoe  men  de 
Plaet  ftellen  moet ,  om  het  ftarck-warer 
daer  op  te  gieten  ,  nu  is  daer  overigh  te 
verhaelen,  hoe  langen  tijdt  men  het  zelve  doen 
moet ,  want  op  veel  wercken  moet  het  ftarck- 
water  dickwils  gegoten  werden ,  om  volgende 
redenen. 

Hebbende  ftarck-water  genoegh  in  u  aerde 
kom  ,  zoo  fchept  met  u  verglaefde  aerde  kan, 
ende  giet  het  ftarck-water  op  de  Plaet ,  zoo 
hoog  en  recht  als  het  mogelick  is ,  zoo  dat  het 
gelijck  over  de  heele  Plaet  vloeye^  fonder  daer 
met  u  pot  tegen  te  raecken  :  ende  zoo  wan- 
neer ghy  nu  acht  of  thien  m^el  de  volle  pot 
over  de  Plaet  geftort  hebt  ,  zoo  alfle  in  de 

E  voor- 
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voorgaende  Figure  geftelt  is ,  zoo  moet  inenfc 
anders  om  keeren  alfle  ghevveell  heeft ;  by 
exempel  zoo  als  zy  vertoont  wordt  in  de  bo- 
ven-ftaende  Figuer ,  gemerckc  C ,  daer  naer 
moet  menfc  noch  thien  of  twaelf  mael  beo-ie- 
ten,  gelijck  hier  onder  ,  ende  naer  dit  die  noch 
drayen  als  in  de  onderfte  Figuer  ,  ende  darten 
4aer  noch  acht  of  thien  maelen  ftarck-waeter 
over.  Dit  alles  moet  ghy  omtrent  een  vieren- 
deel uurs  daer  naer  weder  doen  ,  naer  dat  het 
ftarck-water  krachtigh  of  het  Koper  hardt  is. 

Want  indien  het  Koper  hardt  is  ,  zoo  moet 
men  in  meerder  tijdt  het  ftarck-waetèr  daer 
over  gieten  ,  indien  weeck  minder.  Ende 
om  dat  men  in*t  begin  de  kracht  van  het  ftarck- 
waeter  niet  wel  weten,  ofte  de  hoedaenigheyt 
van  u  Koper  niet  wel  onderkennen  kan  ,  zoo 
zal  ick  een  middel  om  het  felve  te  weten  aen- 
wyfen  ,  om  u  naer  de  hardigheyt  ofte  weeck- 
heydt  vanu  werck  te  fchicken  ;  want  het  ge- 
beurt dickmaels  dat  men  Placten  vindt ,  waer 
op  een  groote  kracht  te  gcbruycken  van  noo- 
den  is  ,  als  mede  andere  die  veel  weecker  zijn. 
Hier  en  teghen  vint  men  oock  veel  wercken 
Vxrelcke  niet  meerder  gfove  ende  vafte  als  fa'chte 
en  nette  trecken  verciffchen  ;  ghelijck  als  de 
Plaete  die  in  dit  Tradaetje  ftacn  ,  oftq  die 
dubbelt  grooter  zijn. 

Om  dan  de  kracht  van  u  ftarck- water ,  én  de 

dc 
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(ïc  hardighcyt  vau  li  Koper  te  kennen  ^  om  de 
zelve  tot  dit  werck  beqiiaemelijck  te  gcbrnic- 
ken  ,  zoo  fulc  ghy  de  eerfte  mael  (  ghelyck  nis 
het  hier  vooren  gefeit  is)  de  helft  van  een  ach- 
tendeel  van  een  iiyr  ii  Plaet  met  ftarck-waeter 
begieten  ,  daer  naer  fiilt  ghy  ii  Plaet  af-nemen, 
cnde  zult  daer  daCrelijck  gcmcyn  waeter  ,  en 
dat  van  hoog  genoeg  daer  op  gieten  ,  omfe 
tc  waffchcn  .  zoodani^h  datter  <7-ecn  ftarck- 
waeter  meer  op  l)lyvc ;  vs^ant  indien  zy  niet 
wel  afgcvvaffchen  is ,  zoo  wanneer  als  ghyfe 
zult  heoben  doen  droogen  ,  zoo  fal  de  grondt 
gheheel  groen  zijn  ,  cnde  fal  u  beletten  het 
werck  te  fien.  Ende  daer  naer  zult  ghy  de  ge- 
feyde  Plaet  tegen  een  helder  vuyr  houden, zoo 
dat  fonder  fmelten  van  den  grondt ,  de  Ko- 
pere-plaet  droogh  werde  :  dit  gedaen  zynde, 
zoo  zult  ghy  een  klein  ftucxke  hou  te-kool  ne- 
men ,  en  vry ven  daer  mede  u  grond  (ter  plaet- 
zc  daer  fijne  AlTeeringc  zijn)  af  j  en  zoo  u,  1. 
bevindt  dat  de  fijne  trecken  genoeg  door  het 
Itarck-waeter  zyn  ingebeten,  zoo  lecht  u  Pl^et 
op  een  Ezeijgelijck  by  de  Schilders  gcbruickt 
worden  ,  of  diergelijcken  ,  zoo  neemt  dan  dc 
ftop-grondt  met  een  Penzeel .  bequacm  om  de 
hooghfels  en  de  verfchiete  y  die  dun  en  facht 
wefen  moeten  ,  te  bedecken  ,  ghelijck  zoo 
wanneer  ghy  wilt  iets  leggen  op  de  trecken 
die  ghy  niet  cn  wilt  dat  verder  (uilen  ingege- 
t  2  ten 
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ten  worden,  ende  op  de  plaetswelek  ghy  door 
den  hoiitc  kool  ontbloot  hebt.  Hier  by  zult 
ghy  forge  draegen  datter  altijdt  genoegh  van 
de  ftop-grondc  op  gedaen  worde  5  ende  dat  de 
Penzeel  niet  vet  inaer  fuyver  en  fchoon  zy  , 
ftryckt  daer  mede  over  de  Affceringe ,  tot  dat 
de  ftop-grondt  in  de  ftrepen  blyft  fitten,  ende 
dit  is  de  eerfte  deckirgh  der  dunne  en  fijne 
Affecringe  ,  welcke  de  hooging  den  dagh  of- 
te het  licht  zullen  uitbeelden. 

Indien  het  in  de  winter  is,  zoo  warmt  u 
PLiet  eerft  een  weinig  tegen  't  vayr  ,  om  alle 
de  vochtigheyt  te  doen  verdwynen  ,  zoo  zult 
ghyfe  op  u.  1.  voorigh  Inftrument  leggen , 
ende  gieten  daer  ftarck-waerer  op  als  vooren  , 
diierende  omtrent  een  half  uyr ,  ghy  moet 
mede  dc  Kopere-plaet  omkeeren  ,  gelijck  als 
in  de  Figure  onder  N^.  7.  genoeghfaem.  te 
kennen  geeft,  dit  gedaen  zijnde  zult  ghyfe. 
met  eemeen  waeter  waffchen  ende  droo<>enfe 
tegen  't  vuyr  ,  (onder  dc  ftop-grondt  daerfe 
mede  beftreeckcn  is  te  doen  Imelren  (waer  op 
m.en  naerftig  letten  moetj  want  u  wcrck  foude 
gcvaer  loopen  van  bedorven  te  zijn. 

Daer  naer  u  Plact  gedruckt  v%^efende,  zoo 
zult  ghyfe  weder  op  den  Ezel  fecten  j  en  ftöp- 
pen  u  voorigen  Afleeringe  en  dichter  Jjy  ver- 
fchieten  wat  verder  daer  mede  uy  t ,  op  dat  de 
felve  dies  te  meer  yloey  fpude  hebben. 
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lek  heb  geraeclen  gevonden  een  Plaet  van 
veel  ende  veiTcheyden  fachtigheden  alhier  te 
Hellen,  om  beter  re  doen  vcrftnen  war  voec 
dat  men  houden  nnoet  om  de  felve  van  tyt  tor 
tyt  te  ftoppe  voor  die  gene  welcke  in  defe 
Konft  noch  zooverre  niet  gekomen  zijn. 

Ghy  fult  dan  believen  te  overleggen  dar  het 
nier  fonder  reden  is  ,  u  te  kennen  gevende  de 
manier  om  u  grove  als  fpiuze  E  z-naelden  te 
ftieren  ,  ick  heb  alcijdt  gefeir  dat  men  dc  gro- 
ven  gebruycken  moet ,  alwaer  men  de  ftreec- 
ken  grof  hebben  wil ,  vaft  drucken  zal,  ende 
zijn  handt  verlich-en  zoo  waanneer  men  fijner 
AlTeeringen  trecken  wil ,  het  welck  dan  veel 
tot  het  werck  van  het  ftarck-waerer  helpt. 

No  a.  Hier  komt  de  ach^fte  Figuer  3  by 
exempel, indien  ghy  geftopt  hebt  voor  de  cer- 
fte  mael  dat  deel,  welck  de  Letter  A.  B.  C.  D.. 
beüuyten  ,  het  gene  een  ghedaente  van  een 
Ovael  maeckt ,  ende  dat  ghy  de  tweede-mael 
bedeckte  de  plaets  die  daer  is  tuifchen  de  Li- 
nie A.  B.  C»  en  de  Linie  E.  O.  F.  ende  dan 
weder  met  ftarck-waeter  die  plaets  begoot, 
gediierende  den  tijdt  die  gefeyt  is ,  zoo  kond 
ghy  wel  oordeelen  dat  het  uytgewerckt  zai 
hebben  daer  ghy  naer  verlangt.  Ick  heb  hier 
boven  in  de  Plaet  gcftelt  een  Vrouwen  arm  om 
u  van  naer  by  te  doen  fien  ,  alwaer  de  verdie- 
pingen door  de  letteren  A.  B.  C.  D,  duyde- 
E  3  lijck 
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lijck  ghefien  worden  ,  ende  door  het  andere 
fchadiiwachnger  zynde  ,  gelyck  als  inen  ghe- 
meenlijck  de  Affeeringen  deckr  naer  de  gnele- 
gentheydt ,  zoo  dat  de  Linien  in  den  dach  haer 
verÜefen,  ende  in  hec  duyfter  vergroven. 

Hier  by  heb  ick  oock  willen  ftellen  vier 
bergen  yan  aerde,  de  eene  gemerckt  M.M.M^ 
de  eerfte-mael ,  daer  aen  volgende  is  gheftopt 
N.  N.  N ,  daer  naer  O.  O.  O.  zoo  fchieter 
over  dat  het  donckerfte  ende  het  fwartfte  is. 

Maer  yemandt  zoude  mogen  Teggen  ,  dat 
men  fulckx  met  fijne  en  grove  naelden  zoo 
mofte  uycvoeren  ,  dat  men  niet  hoefde  uyt 
te  ftoppen  ^  en  dat  het  ftarck-waeter  even 
matigh  zyn  werck  zoude  moeten  doen  ?  Ick 
antwoordt  hier  op  dat  het  niet  zoo  fichtbaer 
{ich  vertoonen  zoude  ,  gelyck  als  het  werck 
yan  de  tweede  Figuer  uytwyft  ,  welck  ick 
uycdruckelijck  op  die  manier  gemaeckt  heb- 
be,  alwaer  ghy  door  de  affcheydingen  i,2>3j4. 
dè  ftreecken  wacr  men  de  ftop-grondt  opge- 
daen  duydelijck  iien  kan  ,  gelijck  men  in  ver- 
fcheyden  plaetea  van  eenige  Graveerders  met 
ftarck-waeter  kan  befpeuren. 

Derhalven  kondt  ghy  wel  oordeelen  door 
dit  ftarck  ftieren  der  Etz-naeldt  nietalle-en  den 
gronde  affchrapt,  m^er  felver  't  Koper  met  fich 
neemt ,  gelyck  als  met  het  Grayeer-yfèr  ;  zoo 
\yannccr  deftrepen  niet  diep  genoeg  xyn.  om 
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het  fwart  te  ontfangen  ;  ofte  het  ftarck-waeter 
een  kleynen  tydc  aaer  op  gheweeft  zynde ; 
maeckc  dat  de  twee  fcheydinp-en  niet  o-vof  of 
fwart  zyn  ,  maer  gelijck  den  dagh  aen  dc  iiyt- 
terfte  deelen  fich  vertoonen  :  Endê  om  dat 
hec  door  onachtfaemheyt  fbude  kennen  gebeu- 
,  ren  als  u  Plaet  gewafTchen  is  ,  in  \  droogeh  de 
ftop-gróndt  door  de  hitte  van't  vuyr  op  andere 
.  AïTeeringe  qiiam  te  loopén,die  ghy  noch  groo- 
ter  wilde  doen  inbyren  ,  zoo  neemt  met  een 
fchoonen  doeck  dc  plaet<N  daer  het  over-geloo- 
pen  is  fchoon  af,  neemt  dan  kruym  van  broodc. 
cn  vryft  daer  mede  zoo  langhe  daer  ovër  dat 
ghy  oordeelt  dat  de  plaecs  niet  meer  vet  en  is , 
dit  hulp-middel  wordt  hier  niet  geftelt  dari  in 
grooten  noodt ,  om  het  vet  daer  van  de  ftop- 
grond  over  de  Plaet  geloopen  is  wech  te  doen, 
op  dat  daer  niet  belet  en  worde, dat  het  ftarck,- 
w*ater  zyn  werck  wel  doet ,  daerom  moet  men 
wel  toefien  dat  het  zelve  niet  en  gefchiede. 

Komende  nu  tot  de  middel  om  de  Platen,  die 
men  voor  de  twééde  mael  bedeckt  heeft, wel  té 
doen  inbyren  door't  ftark-wacer^naer  de  twee-- 
de  deckinge  zult  gy  u  Plaet  ander-maêlen  een 
goede  half  uyr  lang  met  ftarck- water  begieren. 

Dit  verricht  heobende,  zoo  wafcht  de  zelve 
weder  met  fchoon  water  af,  ende  drooghrfe  als 
gy  gewoon  zyt,daer  naer  zult  gy  voor  de  laéfte 
laiael  de  ftop-grond  van  Ongel  en  Olie  daer  we- 

E  ^  der 
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der  over  doen,  ter  plaetzendaer  gy  meent  dat 
het  noodig  is,  om  de  fchaduwen  en  dagen  van 
malkanderen  af  te  fcheyden  ,  ende  daer  door 
u  arbeit  aengenaem  te  maecken.  Als  nu  alles 
wat  noodig  is  geftopt  is,  zoo  gieter  het  ftarck- 
wae ter  voor  de  laeftemael  over,  deze  reyfe 
moet  ghy  wel  acht  geven  dat  ghy  het  ftarck- 
waeter  behoorlijck  daer  op  laet  blyven,  By 
Exempel,  indien  op  u  Plaet  eenige  fchaduwen 
of  Afleeringen  zyn,  die  ghy  diep  wilt  ingebe- 
ten hebben,  ende  by  gevolg  heel  fv^rart  moe- 
ten zyn  ,  zoo  moet  men  deze  laefte  mael  het 
ftarck-waeter  meer  als  een  uyr  daer  op  gieten, 
ende  zoo  vervolgens  met  andere  wercken. 

Derhalven  kondt  ghy  wel  bemercken  ,  dat 
ick  alhier  geen  generale  Regel  om  de  Plaet 
naer  behooren  te  decken  ,  in  alle  gelegenthe- 
den  kan  voorfchryven  ,  nochte  veel  min  een 
fekeren  tijdt  ftellen  om  het  ftarck-waeter  da^ r 
op  tc  gieten ,  ende  ghy  moogt  wel  dencken 
dat  Calot  wel  onderfcheyt  heeft  weten  te  ma- 
ken, hoe  lange  men  het  ftarck-waeter  op  kley- 
ne  of  groote  wercken  moeften  gieten. 

Ick  heb  hier  te  voren  geleyt ,  hoe  men  van 
tijdt  tot  tijdt  de  Plaet  met  houte-kool  onr- 
decken  kan  op  eenige  plaetzen  om  te  fien  ,  oft 
het  ftarck-  waeter  genoegh  ingebeten  heeft, , 
Óórdeelt  dan  van  de  tijdt  in  de  welcke  ghy 
het  ftarck-waeter  op  giet ,  naer  de  grootte  van 
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het  werck  dat  ghy  doen  moet.  Ende  ick  waer" 
fchouw.u  derhalven  ter  goeder  tijdt  om  dc 
zelve  zoo  fwart  te  maecken  als  eenige  Plaetea 
in  dit  werck  geftelt^en  onder  anderen  den  Ty- 
tel-plaet  ende  de  Figuer ,  alwaer  het  ftarck- 
waerer  gegoten  wordt ,  hebben  my  gebracht 
ten  naeften  by  zoo  verre  ,  als  ick  het  hier  be- 
fchreven  hebbe ,  niet  te  min  moet  men  met 
onderfcheyt  gaen  ,  want  alle  Koper  ende  alle 
ft^rcke  wateren  zyn  niet  alleens  tot  alle  tyden. 

Als  ghy  nu  (by  Exempel)  u  ftarck-waeter 
een  uyr  op  de  Plaet  hebt  gegoten  ,  zoo  zult 
ghy  de  zelve  noch  eens  met  gemeen  waeter 
-  waflchen  ,  maer  het  zal  niet  noodigh  zyn  om 
de  zelve  meerder  te  droogen  als  te  voren  ge- 
daen  hebt ,  wanneer  ghy  daer  meer  ftarck-wa- 
ter  op  gieten  wilt ,  ende  men  hoeftfe  maer  te- 
gen het  vuyr  te  houden^  tot  d.it  de  ftop-grondt 
fmelt ,  daer  naer  zoo  vaeghtfe  met  een  Ichoon 
doeck  af  aen  beyde  zijden  ,  tot  datter  geen 
meer  van  ftop-grondt  op  en  bly  ve. 

C  JT.   XVI IL 

Hoe  men  de  Grondt  van  de  Kopere-T la- 
ten (naer  dat  het  Starck-waeter  z^ijn 
"ucerckgedaen  heeft^  afz,al  doen. 

NEemt  een  wel-ghebranden  houte-kool 
van  Wilghen  -  hout ,  ende  neemter  de 
E  5*  fchors 
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fchors  van,  doet  de  zelve  kool  in  fchoon  wae- 
ter ,  cnde  v^aflchet  met  het  zelve  waeter  u 
Plaet ,  ghy  zult  geduerigh  met  gefeyde  kool 
op  den  gronde  vry  ven  ,  op  een  manier  gelijck 
als  wanneer  men  het  Koper  polijft  ,  ende  dit 
zal  den  grondt  wegh  nemen ;  voor  al  draeght 
forge  datter  geen  landt  ofte  andere  viiylighey  t 
tiiffchen  de  kool  op  de  Plaet  en  kome  ,  ofte 
datter  eenigh  fandt  of  quaften  in  zyn  ,  want 
daer  door  zo  foudender  fchrabben  op  de  Plaet 
komen,die  men  l\vaerlijck  daer  uy  t  zoude  kon- 
nen  krygen  ,  voornamentlijck  alwaer  de  Plaet 
fijn  of  facht  ingebeten  is ,  dfaerom  gebruyckt- 
men  daer  toe  geen  kooien  die  ghy  om  te  polyf. 
fchen  gebefigt  heeft ,  om  dat  de  zelve  de  fijne 
AfTeeringe  zonden  uitvry  ven  ,  daerom  is  die 
kool  die  niet  gebrant  is  hier  toe  niet  dienftigh. 

Als  den  grondt  t'eenemael  van  de  Plaet  ge- 
nomen is ,  zoo  blyft  het  Koper  van  een  onaen- 
gename  coleur,ter  oorfaeck  van  het  vuyr,  ende 
het  ftarck^water  datter  op  geweeft  is,  ende  nu 
het  zelve  zijn  behoorlijcke  coleur  weder  tc 
geven  ,  zoo  zult  ghy  van  dat  ftarck-waeter 
nemen  dat  de  Raffin éérders  ende  Gout-fmedeit 
gebruycken ,  ende  felfs  veel  Plaet-fnyders  , 
welcke  in  den  weecken  grond  arbeyden,  waer 
van  terftondt  handelen  zullen,  ende  zo  het  fuy- 
ver  is,  zoo  doet  daer  onder  twee  darde  gemeen 
waeter ,  ende  vryft  daer  mede  met  een  fchoon 

doéckje 
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j  doeckje  over  de  Kopcre  Plaet ,  ende  naet  lang 
vry  ven  zult  ghy  bevinden  dat  het  Koper  zijn 
gevvoone  fuy vere  coleur  weder  krygen  zal. 

Drooght  hier  naer  u  Plaet  fuy  ver  met  een 
fchoone  doeck  of,  zoo  datter  geen  water  meer 
op  en  bly  ve ,  ende  befineert  de  plaet  met  wat 
Boom-oly  ,  ende  een  ftuck  van  een  vilt ,  ofte 
iets  diergelijcx ,  vryfc  de  gefeyde  Olie,  ftijf 
daer  mede  over  de  Plaet,  ende  daer  naer  de  ge- 
feyde Plaet  met  een  doeck  ,  wei  lettende  dat 
hec  zelve  niet  en  gefchiede  met  den  doeck 
daer  ghy  het  ftarck-waet^r  te  vooren  mede  af- 
gevaegt  hebt,dar  deRaffineerders  gebruyckcn, 
Voorders  zoo  zult  ghy  (indien  het  noodig  is) 
u  werck  met  den  Graveer-yfer  over-loopen , 
gelijck  men  noodtfaeckelijck  veel  tydts  doen 
moet  ,  voornamen tlijck  in  de  ftreecken  die 
heel  bruyn  moeten  zijn  ,  want  ghy  kont  wel 
afmeten,  dat alwaer  veel  Affeeringen  kruys- 
wijs  over  een  komen  ,  daer  weynigh  grondt 
tuffchen  blyfc ,  ende  by  gevolg  dat  het  ftarck- 
waeter  ,  dat  weynig  grondt  weg  eet ,  omdat 
het  daer  onder  doorgraeft ,  ende  het  zelve  tot  • 
een  koeck  maeckt. 

Zoo  ghy  bemerckt  dat  het  zei  ve  door  het 
inby  ten  u  mochte  bejegenen  ,  zoo  neemt  va<ir 
de  boven  nieer-gemelde  ftop-grondt,  bedeckt 
de  plaers  daer  mede  ,  daer  ghy  vreefl:  dat  het 
ft  arck-waterde  Linien  {oude  te  lamen  vreten^ 

ende 
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cnde  kondt  daer  naer  met  den  Graveer-y fer , 
het  geen  in  de  Groeven  gebleven  is,  uitfteken, 
want  als  het  ftarck-waeter  een  Groeve  heeft 
gemaeckt,  welckeeen  fwarie  plack  in  'i  druc- 
ken  geeft,  een  weynig  daer  naer  verroont  lich 
de  zelve  plaijfk  wit  in  't  drucken  ,  om  dat  het 
Iwart  daer  niét  langer  kan  aenhechten. 

Hebbende  dan  die  plaets  wel  bedcckt ,  zoo 
hebt  ghy  daer  naer  niet  anders  te  doen,  dan 
als  met;'u  Graveer-yfer  de  Linien  te  fuy veren 
cnde  verftercken,  op  datfe  wel  afdrucken. 

Ghy  weet  dat  't  goet  gebruick  van  het  Gra- 
veer yfer  Avaerder  is' als  dar  van  den  fpitfeofce 
geflepen  naeldt voornamentlijck  voor  die  het 
niet  onderfbcht  hebben.  Maer  om  dat  het  zeer 
nootfaeckelijck  is,  ende  men  dickwils  hoofden 
cnde  andere  faeckcn  heeft ,  welckc  men  moet 
met  het  Graveer-yfer  verhelpen  ,  ende  het 
dickwils  ghebeurt  dat  men  ter  plaètze  is ,  al 
waer  men  niemand  vindt  die  hem  dit  verftaet, 
zoo4ieb  ick  een  woorr  of  twee  willen  feggen, 
zoo  van  het  houden  als  flypen  ende  rcgeeren 
.  des  Graveer  yfers  op  het  Koper  ,  ende  dat 
meer  is ,  een  maniere  befchry  ven  hoe  men  met 
den  {achten  grondt  zal  omgaen ,  zoo  wanneer 
men  iets  op  nieuws  op  de  Plaet  wil  herdoen. 
Dk  eein^  veert  is,  \an  dit  zeivezal  ick  wijtlo- 
pigh  handelen  naer  dat  ick  zal  befchreven  heb- 
ben hoe  men  den  fachten  grondt  fal  maccken. 

HET 


HET  TWEEDE  DEEL, 

Handelende  van  de  ma- 
niere  om  den 

W  E  E  C  K  E  N 

GRONDT 

te  maecken-y 

(ALS  MEDE) 

Hoe  men  fich  met  de  zelve  be* 
helpen  zal,  ende  andere  befon- 
derheden  meer. 
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Hoe  men  den  fachten  Grondt  maec- 
ken  zal. 


I  E.^mt  anderhalf  once  wit  Maegden- 
i  waich  3  dat  wel  gezuy  vert  is. 
I     Een  once  Maftick  •  dat  fchoon  en 
--^^  #  ziiy^^er  is. 

Een  half  once  Afpalthum  ofte  Spalt. 
Stoot  u  Maftick  en  Spalt  wol  klcyn  ,  doet 
daer  naer  u  Wafch  op  een  fachte  geglommc 
vuyr  ftnelten  in  een  aerde  wel  yerglaefdc 
pot  5  als  het  nu  wel  ghefmolten  is  ,  zoo  zult 
ghy  den  geftotcn  Maftick  allenxkens  daer  op 
ftroyen ,  op  datze  te  beter  fiiielte  ende  ficn 
met  het  Waich  vcrmengc ,  het  zelve  gedurich 
met  een  ftockje  roerende  ,  daer  naer  zult  ghy 
met  den  Spalt  dit  menghfel  op  de  zelve  ma- 
niere  beftroyen  ,  gelijck  ghy  hétWafch  met 
den  Maftick  gedaen  hebt ,  het  zelve  zoo  lan- 
ge op  het  vuyr  roerende  tot  dat  de  Spalt  wel 
gefmolten  is  ,  ende  met  de  refte  vermenght , 
het  vi^elck  gefchieden  kan  ir^de  rijdt  van  een 
fefthiende  part  van  een  uyr.  Neemt  het  daer 
naer  van  't  vuyr  ,  ende  laet  het  wat  kout  wor- 
den  ;  ende  hebbende  fchoon  waeter  in  een 
fchotel  ,  giet  dit  mengfel  daer  in  ^  ende  naer 

dat 
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dat  u  handen  wel  fchoon  zijn  zoo  kneedt  het 
wel  ter  degen  ,  ende  maeckt  daer  lanckvver- 
pige  rollen  yan  ,  hebbende  de  dickte  van  een 
duym, 

Indien  ghy  nu  wilt  datter  geen  vuyligheyt 
in  u  mengiel  zal  bly  ven  ,  zoo  laet  het  wanneer 
hecgefmolten  is  door  een  fuivere  doeck  of 
fijneTeems  heen  loopen,  laetende^door  de  zel- 
ve het  als  dan  in't  waeter  vallen. 

Voor  mijn  ,  zoo  veel  als  ick  om  te  begron- 
dcDvan  nooden  hebbe,  winde  ick  de  zelve 
in  ccn  lijne  doeck  of  Armofy  ,  en  ftrycktfe 
daer  door  op  de  Plaet^ende  laet  de  zelve  warm 
zijnde  daer  niet  door  druypen  ,  want  men  daer 
te  veel  van  verlicft. 

Nota.  Men  moet  in  de  Winter  daer  wat 
meerder  Wafch  by  doen  ,  alzoo  dit  menghfel 
wat  te  droogh  wordt,  het  en  is  oock  niet  noo- 
dig  dat  men  op  een  reis  meerder  neemt  van  de 
gefeide  fpecien  als  boven  gefeit  is  ,  want  het 
zoude  bederven. 

Ick  zoude  hier  andere  vermengingen  geftelt 
hebben  ,  maer  ick  bevinde  dit  zelve  het  befte 
te  zijn,  dat  ick  tot  noch  toe  oyt  vernomen 
liebbe.  ^ 
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Hoe  men  den  weecken  Grondt  op  de  Tlaet 
flrycken  zaL 

T  T  Plaete  wel  gepolijft ,  ende  van  vettigheyt 
'  ^  gczuivert  zijnde,zoo  moet  men  den  lach- 
ten gronde  nemen  ,  ende  winden  den  zeiven 
in  een  fchoonen  doeck  of  armofijn  ,  vaft  inge- 
wonden  zijnde  ,  lecht  daer  naer  u  Plaet  op  een 
vuyr-pan ,  daer  een  middelmatigh  geglomme 
Vuyr  onder  is,  laet  de  zelve  zoo  warm  worden, 
dat  zo  wanneer  gy  met  den  ingewonden  grond 
daer  over  ftryckt ,  de  zelve  lichtelijck  fmelt , 
neemt  dan  de  Rol-grondt  ende  ftryckt  daer 
haeftigh  over  van  de  eene  kant  tot  de  andere 
cfFen  en  gelijck  ,  zoo  dat  de  ftreecken  als  ban- 
den aen  malkanderen  raecken  ,  zoo  lange  tot 
dat  u  heele  Plaet  overdeckt  is. 

Dit  gcdaen  zijnde  ,  zoo  neemt  een  breedeh 
GanJfen-veder  die  zijn  Vederen  wel  gefloten 
zijn  ,  ende  ftryckt  met  den  baerdt  ofte  de  Vè- 
dren  ,  gelijck  over  den  gtondt ,  datfe  over  al 
effen  ende  gelijck  is,  ende  dat  wel  haeftig ,  op 
dat  zy  niet  op  de  Plaet  verbrandt ,  voor  de 
|.    eerftemael  zal  het  genoeg  zijn  u  te  behelpen 
1    met  den  gefëiden  Veder,  om  den  grondt  te  ef- 
*  fenen  ,  maer  daer  naer  fult  ghy  een  andere  ne- 
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men  die  beter  gefloten  is ,  ende  zult  dan  we- 
der fachtjens  ftrycken  over  de  gefeide  grondt, 
omfe  heel  gelijck  te  maecken  over  de  heele 
Plaet,  Soo  by  aldien  nu  u  Plaet ,  ende  by  ge- 
volg u  grondt  koudt  werdt ,  zoo  zult  ghy  den 
zelvcn  wedèr  warm  maecken  datfe  de  grondt 
doet  fmelten  ,  ende  draegt  doch  goede  forge 
dat  den  grondt  niet  en  verbrandt ,  het  welck 
ghy  lichtelijck  kont  befpeuren,  wanneerfe  fich 
Icheurt ,  ofte  fchynt  kleine  puckeitjes  op  te 
werpen. 

Wanneer  ghy  nu  u  grondt  effen  ende  gladt 
over  de  Plaet  geftreken  hebt ,  zoo  zult  ghy 
den  zelve  met  een  kaers  fwart  macckenjgelijck 
als  ick  van  den  harden  grondt  hebbe  befchre- 
ven  ,  doch  met  deze  voorwaerde,  dat  de  vlam- 
me  daer  noyt  te  dicht  aen  kome  ,  cn  niet  te 
lang  op  een  plaets  ,  maer  gcdurigh  van  de  een 
plaets  tot  d'ander  :  Hier  by  moet  men  noch 
verdér  letten ,  of  de  Plaet  wanneer  men  met  de 
kaers  over  al  gev^eeft  heeft ,  oock  geheel  fwart 
geworden  is,  zoo  neen, moet  men  de  Plaet  we- 
der vcrvsrarmen  tot  dat  de  grondt  begint  warm 
te  woorden  ,  ende  by  gevolg  het  fwart  dat  van 
de  kaers  op  den  grondt  ghebleven  is ,  tot  de 
Plaete  toe  doordringt,  ende  den  zei  ven  geheel 
fwart  make.  Voor  al  draco-t  forw,  dit  doende, 
dat  het  vuyr  matigh  zy,  en  den  grondt  gelijck 
over  de  Plaet  fmelte,  zonder  dat  de  zelve  ver- 
brande. 
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brande.  Laec  daer  naer  ii  Plaet  koudt  worden, 
ende  wanneer  ghy  nu  daer  op  Graveren  of 
Etzen  wilt ,  zoo  zult  ghy  u  ineeninge  (^gelijck 
op  den  harden  grondt  )  daer  op  ontwerpen  , 
met  deze  waerlchouwinge  nochtans ,  dat  ghy  ' 
daer  op  zoo  ftarck  niet  drucken  moet ,  op  dat 
ghy  u  grondt  niet  te  vaft  doet  kleven  aen 
het  met  roodt  aerdt  beftreecken  papier  ,  want 
ghy  daer  door  u  werck  bederven  jfbudt, 
,  Het  is  voorder  niet  noodig  hoe  ghy  u  grond 
met  kryt  of  diergelijcke  faecken  beftrycken 
zult  te  verhaelen. 

Dit  ghedaen  zijnde  ,  zoo  zult  ghy  met 
de  zelve  naelden  (  ghelijck  als  ick  boven 
van  den  harden  grondt  aengewefen  hebben  ) 
arbeiden,  hoe  wel  daer  veel  gevonden  worden, 
welck  met  den  fpitzen  ,  ende  ftomp-geflepene 
Graveer-naeldt  fich  niet  konnen  behelpen , 
nochtans  vinde  ick  de  zelve  fecr  dienftigh,  in« 
fbnderheyt ,  om  in  de  Bouwkonft  ietwes  uyt 
te  wercken  :  Het  ftaet  nochtans  in  de  keure 
van  den  Graveerder  hem  daer  mede  te  behel- 
pen of  niet. 

Hier  is  een  faecke  waer  op  u  wel  te  letten 
ftaet  5  dat  is ,  om  u  grondt  op  de  Plaet  wel  te 
bewaeren  ,  wantfe  kan  lichtelijck  door  wat 
ruyghs  dat  daer  op  valt  bedorven  worden. 
Daer  zyn  veel  middelen  om  de  zelve  wel  te 
befchermen, 

F  z  By 
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By  Exempel ,  zoo  wanneer  ghy  op  de  zelve 
Plaet  of  op  u  Leffenaer  werckt ,  izoo  kont  ghy 
ter  fijden  van  u  Plaet  twee  blockjens  ofte  boec- 
ken  leggen  ,  zoo  hoogh  als  ghyle  hebben  wilt, 
ende  daer  op  zult  ghy  een  andere  planck  leg- 

fen,  de  Plaet  niet  raeckende ,  waet  op  in  't  at- . 
eiden  u  handt  ruften  kan, 
Daer  zy  nder,  welcke  werckende  haer  behel- 
pen met  een  Ezel,gelijck  de  Schilders  gebrui ei- 
ken, hoe  wel  daer  veel  zijn  die  haer  daer  mede 
niet  konnen  behelpen  ,  nochtans  houde  ick  de 
zelve  (om  veel  redenen  die  ick  hier  naer  ver- 
haelen  zal)  zeeirgoet. 

Ick  zal  u  gaen  befchry  ven  ,  hoe  dat  ick  in 
den  weecken  grond  wercke  :  eerftelijck  leggc 
ick  op  mijn  Tafel  ofte  Leffenaer  een  bladt 
grauw  ofte  wit  papier  ,  dat  even  veel  is ,  als 
het  maer  fchoon  is  ,  ick  legge  mijn  Plaet  daer 
op  ,  daer  naer  neem  ick  een  lachte  ongefoomde 
lèrvet ,  welcke  veel  gebruickt  is ,  ende  derhal- 
ven  droog  is,  ick  legge  de  zelve  drie,vier  dub- 
belt ,  ende  decktfe  daer  naer  wel  effen  over 
mijn  Gegronde-Plaet ,  ende  defen  doeck  dient 
my  ,  om  mijn  handt  daer  op  te  leggen ,  gelijck 
als  het  papier  ,  wanneer  ick  in  den  harden 
grondt  arbeide  ,  het  welck  ick  zeer  bequaem 
gevonden  hebte. 

Nota.  Ghy  moet  u  wachten  dat  ghy  met 
de  knoopen  van  u  arm  niet  te  hardt  op  de 

grondt 
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grondt  dmckt ,  want  dit  zoude  de  zelve  be- 
derven. 

Daerom  doen  die  gene,vvQlcke  in  den  grond 
arbeiden,niet  qualijck  de  zelve  knoopen  aen  de 
zijden  van  den  arm  doen  ftellen. 

Weeft  voor  al  voorfichtigh  datter  geen  roii* 
wigheydt  op  u  grondt  en  kome ;  ende  op  dat 
ghy  in  Etzcn  met  de  naeldt  het  Koper  ende 
de  grondt  foudt  mogen  wech  nemen,  zo  vaegt 
rpet  het  groot  Penceel  het  zelve  fchoon  af. 

Ende  beeldt  u  vry  in  dat  het  twintighmael 
quader  is  u  weecke  grondt  te  bewaeren  ,  als 
wel  den  harden  ;  ende  dit  is  de  oorfaeck  waer 
om  dat  ick  fulcke  weecke  grondt  niet  meer  ge- 
bruicke  ;  Voornamentlijck  in  wercken,  alwaer 
lange  Haelen  of  Afleeringe  in  komen  ,  om  dat 
het  gemackelijcker  valt  ronde  Haelen  te  tree- 
ken  in  den  harden  grondt ,  wanneer  men  wat 
ftijf  drucken  moet  als  wel  iq  den  weecken,  om 
dat  de  hardigheydt  van  d^n  grondt  de  naeldt 
als  bedwingt,  het  welck  oorlaeck  is ,  dat  tnen 
de  trecken  zoo  veel  te  liiy  verder  maeckt,  ende 
beter  de  fuiverheydt  van  het  Graveer-yfer  uit- 
drucken  :  Dat  meer  is,  ftaet  gedurigh  in  fbrge 
dat  yemandt  aen  u  Plaet  ftogten  zalvende  fultzc 
van  niemandt  dorven  laeten  aenroeren  ,  ten  zy 
datfe  mede  van  die  Koaft  zijn.  Als  oock  mede, 
indien  daer  Vet,  OUe,Boter  of  diergelijcke  an- 
dere vette  dingen  op  gevallen  zijn  ,  zoo  kan 

F  3  men 


Gravebr-en 

men  daer  geen  raedt  toe  vinden  ,  gelijck  als  op 
het  harde  met  kruym  van  broodt  ende  een 
fchoone  doeck  ,  in  tijdt  van  noodt  gefchieden 
kan. 

Wat  nu  bclanght ,  de  gene  welcke  in  den 
weeckcn  grondt  arbeiden ,  die  loopen  zo  veel 
perijckel  niet  alfle  haer  Plaet  op  een  Ezel  fet- 
ten  ,  om  haer  grondt  te  bederven  ,  ende  zijn 
ook  zoniet  onderworpen  de  grond  af  te  vagen 
diemen  affchrapt,ende  om  dat  de  Plaet  fchuyns 
ftaende  het  daer  van  felfs  af  valt ,  ende  om  dat 
deze  manier  weinig  gebruickt  wordt  ^  heb  ick 
naer  gelaeten  hier  van  een  Plaet  te  ftellen ,  om 
datter  anders  geen  onderfchey  t  en  is  tufTchen 
een  Schilder ,  ende  die  aldus  arbeit ,  als  alleen, 
dat  den  Schilder  het  Penceel ,  ende  den  Gra- 
veerder  den  groven  of  fijne  geflepen  naeldc 
gebruickt.  Dit  is  wel  waer ,  dat  den  Graveer- 
cler  fijn  plaet  wel  vaft  moet  ftellen:  voorna- 
mentlijck  zoo  wanneer  hy  hardt  druckt ,  ende 
groote  trecken  maeckt^  Ick  heb  my  laeten 
leggen  dat  Cdot  op  den  harden  gronde  werc- 
kende  ,  op  deze  maniere  fat ,  om  zijn  gefbnt- 
hey  ts  halven,  alzoo  hy  geloofde  dat  voor  over- 
hellende htm  fchadelijck  was. 
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Hoe  men  de  Kopere  Tlaet  haer  randt 
met  JVafch  boorden  zal^  op  dat  het 
Starck-water  daer  niet  afvloeye, 

Hy  moet  weeck  roodt  of  groen  Wafch 
hebben  ,  daer  is  niet  aen  ghelegen  wat 
coleur  het  zy ,  men  vint  het  ftocks-gevvijs , 
gelijck  als  het  Spaenfch  Wafch^  indien  het  in 
de  winter  is  ,  zoo  fult  ghy  het  tegen  het  vuyr 
weeck  maecken  ,  in  den  Somer  is  het  weeck 
genoeg  van  fich  felven  ,  ende  fult  het  ftrycken 
rondom  den  boordt  van  u  Plaet ,  alwaerfe  niet 
Gegraveert  en  is  een  randt  een  vinger  breedt 
hoog  3  maer  fiet  wel  toe  dat  gy  met  net  Wafch 
de  Linien  ,  welcke  wat  naer  aen  het  endt  zyn, 
niet  bedeckt,  maer  verforgt  de  Plaet  ter  degen 
rondom ,  op  dat  het  ftarck-waeter  door  het 
Wafch  j  wanneer  het  daer  op  ghegoten  is , 
daer  niet  doordringt ,  ofte  afvloeye  ,  ende  om 
het  felve  inde  winter  beter  te  doenjzoo  neemt 
een  ftuck  heet  yfer  ,  ende  ftryckt  daer  mede 
over  de  voegen  van  het  Wafch  aen  de  enden 
der  Plaete. 

U  Plaet  alzoo  geboort  hebbende  ,  zoo  zult 
ghy  fcheyd-water  nemen  dat  de  RafEneerders 
F  4  ghe- 
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ghebruicken,  ofwel  ftarck-waeter ,  ende  ghy 
lult'er  een  darden-decl  gemeen  water  by  doen, 
ende  indien  ghy  ftarck-waeter  hebt ,  dat  ghy 
te  voren  meermaels  gebruickt  hebt,  ende  dae? 
door  blaciiw-verwign  geworden  is ,  200  moet 
ghy  dit  zelve  onder  dat  ongebruickte  mengen 
half  200  veel  in  plaets  van  het  water,  ende  naer 
dat  het  ftarck  is  ,  daer  naer  2ult  ghy  het  {acht- 
jens  over  de  Plaet  gieten ,  200  dattet  een  half 
vinger  breedt  hoogh  daer  op  ftaet.  Voorders 
zult  ghy  de  ftarck  te  van  het  gefeyde  waeter 
bemercken  ,  indien  het  haeftig  in  de  Afl^erin- 
gen  van  het  Koper  begint  tc  wercken,  dèer  en 
tegen  het  fwacke  konnen  onderkennen,  iridien 
het  zelve  afgegoten  zynde,de  ftrepen  roodt  en 
Koperigh  fich  vertoonen ,  200  heeft  het  ge- 
feyde ftarck-waeter  noch  geen  fichtbare  werc- 
king  gedaen. 

Voorder,  indien  ghy  bemercktdat  het  ftark- 
waeter  heeft  beginnen  te  wercken  ,  200  2ult 
ghy  het  noch  een  weinig  daer  op  laeten  ,  ende 
daer  naer  van  de  Plaet  in  een  bequaem  glas  af- 
gieten ,  ende  giet  dan  gemeen  waeter  op  de 
plaet,  om  het  ftarck-waeter  dat  daer  op  geble- 
ven is  af  te  fpoelen,  daer  naer  droogtfe,  gelijck 
u  hier  boven  omtrent  den  harden  grondt 
geleert  is. 

Draegt  doch  wel  forge  omtrent  defe  weec- 
ke  grondt ,  ende  het  icheyd- waeter ,  om  de 
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Yochtlgheydt  die  tuflchen  het  Koper  endc 
grondt  mochre  zyn  ,  te  doen  uy twaeffcmen  a! 
^er  ghy  het  ftarck-waeter  op  den  grondt  doet: 
Het  waeter  afgedropght  zynde ,  zoo  zult  ghy 
van  die  ftop-grondt  nemen,  waer  van  ick  u  ge- 
fegt  hebbe ,  ter  plaetfe  van  den  harden  grondt^, 
ende  bedeckt  daer  mede  de  hoogfels ,  ende  dc 
fubtvlfte  Linien,  ende  naer  dat  ghyfe  de  eerfte 
mael  bedeckt  hebt,  zoo  fult  ghy  op  ii  Plaet  het 
zelve  ftarck-waeter  weder  gieten  dat  ghy  daer 
af  gegoten  hebt,  ende  laeten  het  een  half  quar- 
tier  uurs  daer  op  ftaen  ,  defe  tijdt  verftreken 
zynde,  giet  het  voorfeyde  waeter  daer  weder 
af,  wafcht  en  drooght  u  Plaet  daer  na  weder , 
ende  deckt  weder  het  gene  ghy  bevindt  noo- 
dig  te  zyn.  Ende  eyndelijck  zoo  zult  ghy  het 
felfde  ftarck-waeter  daer  weder  op  gieten, 
ende  laeten  het  een  half  uur  daer  op  ftaen  ,  vol- 
gende hier  in,  ende  u  fchickend^  naer  de  ftark- 
te  van  het  ftarck-waeter  of  den  aerdt  van  het 
werck,  daer  naer  giet  het  water  weder  van  de 
Plaet,ende  wafcht  u  Plaet  met  fchoon  water  af. 

Dit  ghedaen  zynde ,  zult  ghy  u  Plaet  wat 
droogen  ,  ende  zult  den  boordt  van  Wafch  in 
die  zelve  tijdt  daer  af  nemen,  daer  naer  zult  de 
Plaet  heel  heet  maecken  ,  zoo  datter  de  ftop- 
grondt  en  de  grondt  af  fmelt ,  daer  naer  zoo 
vaegtfe  met  een  fchoonen  doeck  af,  ende  zult 
daer  over  wel  fterck  met  Olie  van  Olyven 
F  %  over- 
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overvryven ;  dit  gedaen  zynde  ,  overloopt  de 
Plaet  met  den  Graveer-yfer  daer  't  noodig  is, 

lek  waerfchouwe  u,  dat  zoo  lange  het  ftark- 
waeter  op  de  Plaet  ftaet ,  ghy  een  Swaene  ve- 
der moet  klaer  hebben  ,  om  daer  mede  dwars 
door  het  ftarck-waeter  te  ftiycken  ,  om  het 
gene  in  de  Afleeringen  afgevreten  wordt  weg 
te  vaegen,op  dat  het  ftarcjc-waeter  zyn  werck 
te  beter  kan  doen ;  als  mede,  om  te  fien  of  den 
grondt  opdryft ,  dat  is,  heele  ftucken  af  gaen , 
want  anders  belet  het  gelijckfaem  fieden  van't 
ftarck-water  het  zelve  niet  te  konn^n  fien. 

Zijtoock  ghewaerfchouwt ,  dat  het  ftarck- 
waeter  van  den  harden  grondt  uytmuntende  is, 
om  ghebruickt  te  werden  tot  het  inbyten  van 
het  werck  dat  op  den  fachten  grondt  gemaekt 
is  ,  ende  dat  men  het  op  de  zelve  manier  moet 
handelen  ende  decken  als  met  den  harden 
grondt  gedaen  wordt  ^  ende  zoo  yemandt  fich  ^ 
daer  meae  wil  behelpen  ,  die  moet  verfekert 
zyn ,  datfe  daer  beter  toe  beqiiaem  is  ,  als  die 
van  de  Raffineerders ,  ende  dat  meer  is ,  zy  is 
het  opdry  ven  zoo  niet  onderworpen  ,  nochte 
andere  toevallen  ,  als  datfe  het  geficht  niet  zoo 
fchadelijck  is,  nochte  dc  gefbntheydt  zoo  hin- 
derlijck  als  hec  fcheyd-waeter,  niet  te  min  een 
yeder  kan  gebruycken  het  geiae  hy  wil. 


c  A  rp. 
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Hoe  men  den  harden  endeweecken  grond 
op  de  Tlaet  wit  maecken  zaL 

Aer  is  een  manier  in  plaetzc  van  fwart ,  de 
^  grondt  wit  op  de  Plaet  te  maecken  ,  ende 
daerom  zoo  wanneer  ghy  uwen  harden  grondt 
(  gelijck  hecgefeytis)  op  de  Plaet  gerecht 
hebt ,  zo  ziüt  ghyfe  doen  koocken  en  droogen 
fonder  te  fwarten  ,  ende  zult  de  Plaet  zoo  alflfe 
is  y  kout  laeten  worden  y  neemt  daer  naer  loot- 
wit,  wel  met  waérer  fijn  gewreven  zynde,doet 
het  zelve  in  een  aerde  verglaefdepotof fchotej, 
doet  daer  dan  v^at  ghefmolten  Vlaemfch  gom 
by,ghy  zult  den  verhaelden  fchotel  of  pot  op'c 
vuyr  fetten  ,  en  laet  het  een  weinig  fmelten  en 
heet  worden.  Dit  gedaen  zynde  ,  zoo  neemt 
van  het  gefeyde  loot-wit  dat  wit  en  fiiyver  ge- 
mengt  moet  zyn  met  een  wit-quaft ,  ende  wit 
u  grondt  daer  mede  ,  zoo  effen  als  ghy  kondt  , 
ende  laetfe  droogh  worden  ,  u  Plaet  vlack  op 
een  feeckere  plaets  neer- leggende  :  Ende  zoo 
by  aldien  in  't  witten  het  loot-wit  ergens  niet 
wel  hech  ten  wil  ^  zoo  moet  men  in  *t  loot-wit 
een  droppel  of  twee  OflTegal  doen,  en  mengen 
die  in  de  fchotel  daer  onder, 

Ende 


fO         G  R  A  V  E  E  R-E  N 

Ende  omtrent  de  fachtc  grondt  moet  men 
het  felfde  doen ,  naer  dat  ra^en  de  grondt  op  de 
^Plaet  geftreccken  heeft,  ende  met  een  Swaenc- 
,  veder  wel  geëfFènt,  fonder  te  fwarten.  Ieman,t 
ibude  mogen  feggen,by  aldien  men  den  grond 
niet  eerft  fvvarte ,  al  eer  men  het  wit  daer  op 
dede  dat  de  ftreecken  haer  niet  zoo  fwart  Ibu- 
den  vertoonen  ,  ende  dienvolgende  niet  zoo 
Klaer  voor  het  oog  haer  vertoonen.  Maer  hier 
op  antwoorde  ick  twee  faecken.  De  eerfte,  dat 
het  fwarten  verhindert  dat  het  loot^wit  daer 
op  niet  hechtón  kan  ,  ende  men  zoo  veel  gals 
daer  niet  hoeft  in  te  doen  ,  waer  door  men  den 
grondt  foude  konnen  bederven. 

Ten  anderen,of  het  loot- wit  al  khoon  hech- 
ten mocht,  het  niet  anders  als  g-rauw  fich  foude 
vertoonen,  ter  oorfaeck  van  de  fwarthevdt  des 
grondts ,  ten  waere  men  daer  zoo  veel  onder 
dede  ,  dat  hgt  eea  met  het  ander  niet  en 

Om  u  meeninge  ofte  voor-hebben  op  den 
échten  grondt  te  brengen,  doet  men  het  zelve 
mede  met  rode  aerde  (gelijck  ick  hier  te  voren 
van  den  harden  grondt  verhaelt  hebbe  )  ofte 
wel  het  papier  oeftryckende  met  ftofFe  vati 
houte  kool  in  plaets  van  rode  aerde ,  zoo  wan- 
neer u  grondt  wit  gemaeckt  is. 

Als  ghy  op  den  (achten  grondt  het  gene  ghy 
J:)egeert ,  ghedaen  hebt ,  ende  ghy  wilt  dat  u 

Plaet 
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Plaet  door  het  ftarck-waeter  ingebeten  werdt, 
hebt  ghy  niet  anders  te  doen  dan  wat  gemeen 
waeter  te  nemen  ,  dat  lauw  is ,  ende  het  zelve 
op  de  plaet  ftorten  ,  ende  met  een  Spongie  of 
iets  dat  niet  hardt  en  is ,  of  wel  met  de  vlejr- 
fige  tippen  van  u  vingers,  over  dat  wit  heenen 
vry  ven ,  om  het  zelve  over  al  wegh  te  nemen  ^ 
daer  naer  wafcht  de  Plaèt  datter  niet  wits  op 
en  bly  ve,  en  droogtfe,  ende  daer  naer  kart  men 
daer  zoodaenighen  ftarck-waeter  op  doèn  als 
men  wil.  Ênde  oto  iri  het  wercken  het  felfde 
witte  grondt  te  bewaeren,  en  hoeftmen  anders 
daer  niet  op  te  leggen  als  een  ftuck  Laken  ofte 
Sargie,  waer  Van  de  Wol  wel  facht  is,  in  plaets 
van  papier,  of  Wel  Damaft-werck. 

Zoo  ghy  nu  ghedachte  loot-wit  gaern  hae- 
ftigh  wildet  wegh  hebben  ,  moet  men  fcheyd- 
waerer  nemen  dat  met  flecht  waeter  vermengt 
is,  ende  gieten  dat  daer  oVer  al  op  ,  dit  zal  het 
met  der  haeft  wegh  vrétens  daer  naer  zoo  ftor- 
ter  noch  gemeyn  waeter  over.  Het  loot-wit 
aldus  wech-genomen  zynde ,  zoo  zult  ghy  het 
waeter  datter  op  gebleven  is  afdroogen  ,  ende 
vervaerdigt  u  Plaet  gelijck  als  hier  vooren  ge- 
feyt  is. 


Graveer- EN 


C  AT.  V. 

Hoe  men  het  gene  in  het  inbyten  op  de 
Kop  ere  Tlaet  vergeten  is  by  doen  ^al^ 
ofte  veranderen  of  verhelpen, 

A  L  eer  ick  eyndige ,  zoo  is  my  ingevallen 
jomueen  middel  aen  te  wyfèn  om  veel 
laecketi  door  het  ftarck-waeter  by  noodt  te 
verhelpen,  gelijck  wanneer  het  gebeurt  dat  op 
u  Koper  iets  dat  u  mishaegt  gekomen  is  ,  endc 
ghy  daerom  met  het  meer-verhaelde  mengfel 
de  plaets  bedeckte  ,  op  dat  het  ftarck-waeter 
aldaer  zijn  werck  niet  en  zoude  konnen  doen, 
ofte  wel  dat  ghy  daer  noch  eenigh  cieraedt  by 
wildet  voegen  ,  als  ingewandt ,  doecken  ,  tap- 
pyten  ofte  iets  diergelijckx, ofte  eenigc  bloe- 
men of  loof- werck  daer  in  brengen.  In  dit  ge- 
val dan,  zoo  zult  ghy  u  Plaet  nemen,  ende  vry- 
ven  die  wel  met  Olie  van  Oly  ven  op  de  Ge- 

f ra  veerde  zyde,  op  dat  het  fwart  ende  vuylig- 
eydt ,  die  in  de  fnedcn  foude  konnen  zyn  , 
wegh  genomen  werde. 

Daer  naer  zult  ghyfe  met  de  kruym  van 
broot  fchoon  af-vacgen  ,  dateer  niet  vets  noch- 
tcvuyls  op  ofte  in  de  fnede  nenbly  ve. 

Laetfè  daer  nacr  over  geglomme  kolen  heet 
worden^ende  ftryckt  als  dan  met  een  veder  den 

fach- 
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fachten  grondt  dacr  over  (gelijck  voorcn  glie- 
feyt  is )  het  gene  daer  ghy  dan  alleen  op  te  let- 
ten hebt  5  is  dat  alle  de  fneden  die  ghy  wilt  dat 
zullen  blyven  ,  met  grondt  gheviilt  zijn.  Dit 
gcdaen  zynde  zult  ghyfe  mede  jfwarten  (  ghe- 
lijck  ick  hier  boven  hebbe  vcrhaelt)  daer  naer 
zult  ghy  doen  dat  ghy  voorgenomen  hebt  te 
verbeteren  ,  ende  gevolgelijck  ,  zoo  zult  ghy 
door  het  ftarck-vvaeter  doen  inbyten  ,  fulck 
fborte  van  <;ieraedt  als  ghy  begeert ,  acht  ne- 
mende eer  ghy  het  ftarck-waeter  daer  op  doet, 
het  zelve  te  bedecken  met  het  mengfel  (  ghe- 
lijck  ick  gefeyt  hebbe  dat  ghy  het  eerfte  Gra- 
veerfel  dat  op  u  Plaet  was  bedeckt  hebt  )  in- 
dien de  Grondt  over  al  niet  wel  ingedrongen 
is,  ende  dit  is  altijdt  het  voorlekerfte :  Om 
dat  het  fomtijdts  beurt  datter  noch  menghfel 
noch  grondt  in  eenige  ftreecken  daer  wy  van 
gefeyt  hebben  en  is ,  zoo  zal  het  ftarck-waeter 
niet  naer-laeten  daer  in  te  dringen  ende  alles  te 
bederven. 

Hebbende  dan  u  vercieringe  door  het  ftark- 
waeter  laeten  inbyten,  zoo  zult  ghy  den  grond 
van  u  Plact  afvegen  door  het  vuyr ,  op  de  wyle 
als  ick  hier  vooren  van  den  lachten  grondt  ge- 
feyt hebbe. 


Gr  a  veer-  en 


De  negenfte  Figuet 

GAT.  VI. 

Korte  befchryvtnghe  hoe  men  5  den  Grd» 
"ueer-jfer  houden  5  ftieren  y  ende 
Jlypen  zal. 

EËrftelijck  heb  ick  hier  boven  de  Plaet 
om  u  het  te  beter  te  doen  begrvpen  by- 
gevoegt  de  Ghcdaente  van  een  Gravecr- 
yfer  met  zijn  heft,  van  vele  kanten  fich  vertoo- 
nende^  om  u  door  defe  middel  beter  te  kenneii 
te  geven  ,  alles  wacr  van  ghy  moet  onderrecht 
zyn  5  te  weten  dat  de  Gravcer-yfers  komende 
van  diefe  maecken  ,  geen  andere  Gedaente  en 
hebben  ,  als  die  ghyfe  geeft ,  de  Gedaente  des 
yfers  is  in  't  gemeen  langer  als  breeder  ,  énde 
fbmtijdcs  bykans  vierkant ,  de  gene  welcke 
langer  als  breedt  zy  n^  binnen  bequaem  een  die- 
pe fnede  volgens  naer  breette  te  maecken  ,  de 
gc^eyde  Figuireri  zullen  u  aenwyfen  hoe  dat^ 
vier  zyden  hebben  ,  van  de  welcke  het  niet 
noodigh  is  ,  dat  men  daer  meer  als  twee  om  te 
Graveren  fcharp  maecke  ;  te  weten  ,  ghelijck 
de  tweede  Figuer  uytwijft  in  't  groot  met  de 
Letters  A.  B,  ende  B.  C.  Voorders  zoo  wan- 

nee 
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tiecr  ghy  nu  ii  Graveer-yfer  aen  de  enden  ge^' 
lijk  maeekt  zoo  vertoont  fich  de  punt,  of  vafte 
hoeck  B.  welcke  in  het  Koper  fnijdt ,  zoo  dat 
om  de  zelve  Spits  B.  wel  fcherp  ende  fnyden^ 
de  te  hebben,  zoo  moet  men  de  twee  voorge- 
roerde  zyden  wel  fcherpen,  ende  zoo  mede  dé 
zelve  dickte  van  het  Graveer-yfer  boven. 
Ende  daarom  moet  men  verfien  zijn  van  een 
goede  efFene  Olie-fteen^ende  het  Graveer-yfer 
met  een  van  de  fyden  daar  op  leggen  :  als  by 
exempel  met  de  zyde  A,  B.  ende  de  zelve  vaft 
houdende  vlack  op  de  gezeyde  fteen  met  Olie 
van  Olyven  begoten,  zo  zult  ghy  daar  u  voor- 
fte  vinger  ftijf  op  drukken,  gelijck  de  IIL  Fu 
guer  u  vertoont,de  zelve  luftigh  daar  over  vry- 
vende  van  B.  A.  tot  0*M.  en  te  rug  trekkende^ 
oock  fterckelijck,  van  O.  M.  tot  B*  A.ende  dat 
zoo  langh  tot  dat  die  zyde  geheel  effen  is,  daar 
naar  moet  men  zoo  veel  doen  me:  de  zyde 
B.  C.zoo  dat  de  gemeene  zyden  geheel  fcherp 
geflepen  zijn,  fnydende  de  langhte  ,  in  't  ront 
een  duym  breet. 

Daar  naar  zult  ghy  het  Graveer-yfer  hou- 
den als  in  de  I  V.  Figuer  uytgebeeldt  wordt» 
houdende  het  Graveer-yfer  ftijf  op  zoo  een 
wijze  de  felfde  heen  en  weder  fterck  over  den 
fteen  van  B.  tot  €•  vryvende  ende  daar  naar 
wederkomende  van  C.  tot  B,  zonder  verande- 
ringh  >  want  haar  gedaante  zoude  niet  plat 
G  -vallen 
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vallen  ,  indien  men  dickvvils  veranderde.  ' 

Indien  de  gezeide  gedaente  te  breec  is  1 
zoo  hoeft  men  de  twee  andere  zyden  maer  een 
weynigh  te  flypen  ,  die  met  A,  D.  ende  D.  C. 
gemerckt  zijn  ,  inzonderheydt  den  rugh  met 
D.  gemerckt. 

Wanneer  nu  door  langduerig  gebruyck  u 
Graveer-yfer  te  boe  wordt ,  ende  de  moeyte 
waert  is  ,  de  twee  zyden  op  den  fteen  te  fly- 
pen A.  D.  endeD.  C.  zoo  laet  men  het  zelve 
van  een  Schaerflyper ,  ofte  Meiremaecker 
doen. 

Ghy  kondt  dan  wel  oordeelen ,  dat  heb- 
bende alzoo  u  twee  zyden  wel  geflepen ,  te 
weten,  de  platte  ende  boven fte  zyde,  dat 
het  zelve  Graveer-yfer  noodtzakelijk  wel  fny- 
den  moet ,  ende  om  dat  alles  aen  zijn  punt ,  of 
fpits  gelegen  is ,  ende  dat  het  oog  qualijck 
kan  bekennen  of  het  zoodanig  is  als  het  be- 
hoort, zoo  heeft  men  voor  een  gewoonte  ,  om 
te  weten  of  het  fcherp  genoeg  is ,  het  zelve 
op  den  nagel  te  beproeven ,  of  de  gezeide 
punt  5  wanneer  de  zelve  op  den  nagel  druckr, 
daer  wel  indringhc. 


C 
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De  tiende  Figuer. 
C  AT.  VIL 

T^aer  is  noch  overigh  te  handelen  vandi 
manier e  hoe  men  het  Graveer  -yfer 
op  het  Coper  beftieren  zal  neffens  noch 
andere  befonderheden. 

iT?  Hy  ziet  in  defe  Plaat  hier  boven,  dat  wan-* 
neer  het  Graveer-yfer  bequaem  gemaeckt 
is,  om  geflepente  werden,  dat  alhier  het  hechc 
geheel  is  ,  ende  dat  daer  befyden  ftaet  ,  ge^ 
lijk  als  half  door-geklieft  is ,  want  dat  doen 
gemeenlijck  alle  Konftenaers  die  met  het  Gra^ 
veer-yfer  arbeyden  ,  op  dat  zy  haer  Graveer- 
yfer  vlack  op  de  Plaet  zouden  konnen  leggen, 
gelijk  ghy  zult  konnen  zien  in  de  Figuer, 
zoo  zult  ghy  dan  konnen  zien  dat  de  handt  het 
zelve  houdt  als  of  zy  dat  wilde  nederleggeti 
plat  op  de  Plaetjals  in  de  IL  Figuer  vertoont 
wordt,  dat  het  nootzakelijk  is  dat  het  gene 
weg  gefneden  is ,  ofte  die  zyde  naer  het  Co- 
per  gekecrt  zy  ,  ende  dat  "er  niet  een  van  u 
vingers  tuffchen  de  Plaet ,  ende  het  zelve  ge- 
floten zy,  om  dacr  door  u  Graveer-yfer  te  be- 
quamer  endevryer  te  konnen  in Coper  be- 

G  z  ftieren 
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ftieren  als  ghy  eenige  trekken  maeckt  ^  het 
wclck  ghy  niet  wel  en  zoudet  konnen  doen, 
hy  aldien  zoo  uw  Vingers,  of  een  van  de  zel- 
ve tuffchen  het  Graveer-y  zer,  ende  het  Coper 
quannen  te  zijn. 

Daerom  zoo  is'  t,  dat  men  zorg  moet  dragen 
dat  het  dick  rond  van  u  Graveer-yzer ,  dicht 
in  *t  kruys  van  u  Hand  kome,  om  te  ftennen 
tegen  het  Arm-been  ,  om  daer  door  middel  te 
hebben  om  meerder  kracht  op  't  Coper  te  kon- 
nen gebriiicken ,  ende  voornamentlijk  wan- 
neermen  groote  ende  diepe  groeven  maecken 
wil  5  ende  om  dat  het  van  nooden  is  ,  om  te 
kennen  te  geven  de  andere  bedieningen  ,  wel- 
ke de  reft  aer  Vingers,  waernemen  in  de  zelve 
tijdt,  geloof  ick  niet  dat  het  zelve  door  eenige 
afbeeldinge  kan  vertoont  worden  ,  veel  min- 
der het  zelve  in  der  daedt  voor  het  oog  kan 
aengewezen  werden. 

Maerdie  gene  welke  haerby  Piaet-fnyders 
laten  vinden  ,  die  konnen  het  zelve,  van  haer, 
binnen  korten  tijdt,  gewaer  worden. 

Ick  zal  my  te  vreden  houden  met  alleen  te 
zeggen  hoe  men  zijn  Graveer-yzer  het  befte 
dar  men  kan  ,  zal  beftieren ,  naer  de  rechte 
ftrecken  van  u  Plaet ,  want  anders  doende  en- 
de u  Vingers  tuffchen  het  Graveer-yzer,  ende 
het  Koper,  dat  het  Graveer-yzer  ,  oft  ghy  eent 
rechte  kromme  ftreek  maeckt  altijdt  dieper  eri^ 

dieper. 
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dieper  in  Koper  zoude  gaen  ,  ende  derhah 
ven  zoo  zoude  ghy  geen  hael  kennen  maken? 
zonder  de  zelve  tweemael  te  overloopen,  waer 
||  door  ghy  de  ftreecken  te  grof  ,  ende  geen 
zuyver  linien  zoud  konnen  halen  ,  gelijck  hier 
voren,  in't  Graveren  van 't  Sterck-water  is 
verhaelt. 

Daerom  zoo  is  het  dat  ghy  u  moet  gewen- 
nen om  u  trekken  recht  en  krom  te  maken  ,  de 
handt  of  lichtende  of  ftvarende  naer  gelegent- 
heyt  der  zaken. 

En  om  deze  oorzaeck  moet  ghy  een  klein 
Leder  Kuflentjen  maken  ,  op  de  manier  als  de 
Vrouwen  gebruiken  om  haer  Naelden  en  SpeU 
den  op  te  fteecken  ,  zijnde  een  half  voet  in  het 
vierkant ,  ende  drie  oft  vier  duymen  hoog  mee 
fijn  handt  gevult  zijnde,  ende  zult  het  dan  wel 
vaft  op  een  Tafel  zetten. 

Daer  naer  gefteld  uw  Plaet  op  dit  Kuffen- 
tjen  ,  om  het  zelve  zoodanig  te  draijen  als  de 
ftreecken  u  daer  toe  verbinden,  het  welck  men 
door  Figuren  niet  wel  uitbeelden  kan;  hier 
uit  merckt  ghy  wel  dat  men  hier  alles  het  ge- 
ne noodig  is  ,  niet  wel  kan  befchry  ven.  Want 
door  de  ervarentheidt  onder  vint  men  beter  de 
fwarigheden  ,  die  men  door  het  lezen  niet  kan 
ondervinden,  nochte  door  het  zien  van  de  Fi- 
guren. Het  dunckt  my  oock  dat  hier  omtrent 
deze  Konft  niemandt  van  nopden  zy  die  niet 
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bekent  en  is  hoe  men  met  het  Gravcer-yzer 
omgaet.  Niet-te-min  zal  ick  u  hier  een  zake 
vernalen  wekkc  ghy  wel  licht  niet  weten  zult, 
dat  is  zoo  by  geval  u  Graveer-yzcr  in  't  fteec- 
ken  quam  te  breecken  offtomp  te  worden, het 
welcke  meer  als  te  veel  gebeurt,  dat  zoo  wan-' 
neer  ghy  gewaer  wordt  dat  uw'  punt  recht  af 
breeckt ,  zoo  is  het  een  teken  datze  te  hardt 
getempert  is  ,  daerom  zoo  zult  ghy  een  gloei-, 
jende  kool  nemen,en  den  zeiven  blazende  zult 
ghy  u  Graveer -yzer  daer  op  leggen  ,  ende 
als  ghy  bemerckt  dat  u  Graveer-yzer  geel 
wordt  ,  zoo  fteecktze  met  der  vaerdt  in 
het  water ,  endc  indien  het  Stael  zeer  hardt 
is  ,  zoo  moet  ghy  het  op  de  Kolen  laten  leg-^ 
gen  ,  tot  datze  als  een  Kars  wordt  die  be- 
gint foodt  te  worden.  Maer  indien  het  Gra^ 
vcer-yzer  zonder  breken  ftomp  wordt ,  dat 
is  een  teecken  datze  niet  goet  is^ 

Voorders  zy t  gewaerfchouwt ,  dat  naerdieti 
ghy  eenige  halen  of  groeven  gemeden  hebt, 
dar  ghy  met  een  fcharp  Yzer  of  een  ander  wel-? 
fnydcnd'  Graveer-yzer  de  zelve  over  fchrapt, 
wat  daer  door  het  fteecken  van  de  eerfte  rey- 
ze  is  aen  blyven  hangen,  cndehet  zelve  alzoQ 
wech  neemt. 

Neemt  doch  wel  waer  dat  ghy  dit  doende 
geen  fchrabben  en  maeckt ,  ende  om  beter  te 
zm      men  uitgeftoH^n  hi^cft ,  zoo  maeckt 
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meti  getneenlijck  een  Lap  ym  een  dvarte 
Hoedt  welcke  met  Boom-Olie  vet  gemaeckt 
is ,  énde  men  vryft  daer  mede  over  de  Gegra- 
veerde ftreecken,  ende  met  eene  met  u  Handt 
over  de  geheele  Plaet,  om  te  voelen  of  'er 
geen  braem  van  het  iiitgeftekene Koper  op  ge- 
bleven is  ,  welcke  voelehde  zoo  zult  ghy  de 
zelve  wech  nemen  met  het  Graveer-yzer  ,  en- 
de  zoo  ghy  eenige  fchrabben  by  ongeval 
gemaeckt  hebt ,  zoo  kunnen  de  zelve  met  het 
Bruynneer  -  yzer  wech  genomen  werden  , 
want  indien  men  het  Bruynneer  -  yzer  daer 
fterck  over  vryft ,  zop  zullenze  alle  uit  ge- 
vreven  worden. 

Daer  is  noch  een  zake  diemen  doen  moet 
naer  dat  u  Plaet  vaerdigh  is ,  en  alles  noch 
nagefien  en  gecorrigeert  hebt ,  zoo  moet  ghy 
de  zelve  recht-winckel  hoeckigh  af-vyien, 
eerft  met  een  grove  Vyl,  daer  naer  meteea 
fijnder  ,  ende  de  hoecken  wat  effenen  ,  en- 
de  dttr  naer  met  een  Bruynneer-yzer  gladt 
maken  ,  op  dat  die  rouwigheydt  geen  fwart 
in  het  drucken  naerfich  neme, wanneer  dc 
Druckers  in  haer  werck  zorgvuldig  zijn  ,  200 
ontladen  zy  de  Plaet-fnyders  van  dit  werck, 
maer  dickwils  drucken  zy  de  Platen  zoo  als 
men  haer  die  geeft ,  ende  daerom  zoo  ftaet 
Jbetaenden  Plaet-fnyder  om  te  letten  op  het 
G  4     ^  ,g.cne 
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gene  ick  gefeght  hcbbe ,  indien  hy  zoo  op- 
merckende  wil  wezen  ^Is  hy  behoort 
zijn. 


Hier  volght  de  manierc  hoe  men  een 
Pars,  ende  andere  noodige  zaken  om 
teDriickenopPapier,  met  gefnedcn 
Plaeten  toe-Aellen  zal 


HET 


HET  DERDE  DEEL, 

De  maniere  om  de 

P  L  A  E  T  E  N 

Op  wit  Tafier  af  te  T>r  ukken. 
ALS  MEDE 

De  manier  hoe  men  de  Druck- 
FarfiTcn  maken  zal. 


WAERSCHOUWINGE. 


Ck  was  van  meeninge  in  dit  TraBactje 
myn  iLcer  weynigh  omtrent  dc  mamerc 
om  met  gefnedene  Tlaeten  te  Drucken 
op  te  houden  ,  al^oo  het  x.dve  myn  bt^ 
roep  niet  en  ts.  ^JMaer  eemge  van  mijn  Vrienden 
hebben  mijn  vertoont ,  dat  het  om  vele  te  vernoegen 
met  ondienjltgh  z.oude  '^ijn ,  daer  wat  breder  van 
te  handelen  y  op  dat  die  gene  welcke  eenige  Tlaet^n 
gefneden  hadden^  ende  haer  verre  van  de  Plaetzen 
vmdende  al  waer  mm  de  l(elve  l(0Hde  honnen  doen 
drukj^n ,  door  dit  fchnft  eenige  k^nnife  mochten 
bekomen ,  orr^  haer  tn  tijdt  van  noodt  te  behelpen^ 
Zijnde  een  Konji  waer  van  (  mijns  wetens  )  noyt 
tot  heden  toe  iets  van  befchreven  is  ,  de  welck?  noch- 
tans noodigh  verkjaert  dient  om  te  doen  ^len  het 
werck^  van  de  gefnedene  Plaeten  '^oo  wel  met  het 
Graveer -jz^er ,  als  wel  door  het  Sterck^-  water 
mge\verckj\ 

Dit  verbindt  my  derhalven  om  alhier  vervolgens^ 
dóór  een  getal  Figueren  alle  de  fiukj^n  z,qo  wel  ene-* 
kele  als  t^t^amen  gefette  te  vertoonen ,  waer  mede 
men  op  mt  Papier  druck}  ,  ende  om  my  beter  te 
doen  verftaen  y  om  alle  de  be'^ondey heden  welcke  om 
eengoet  afdruckj^l  te  maken  van  modenzSjn  ,  voor 
te  Jiellen^ 

Ende  om  dat  ick^  befchrijvende  de  manier  om  een 
^ars   dQm  mak^n^^d^  g,ehe  te  %^mm  tefchroeven^ 

cn 


fn  vdH  zijH  toehehooren  te  verften ,  ic^gemotzaec^ 
hen  mijn  Plaet  onder  de  Rol  Ie  %>an  gel^yde  Parffe, 
<tleer  %jy  ge-inkt  is  ,  te  laten  doorgaen  ja  al-eer 
menfe  met  het  toebereytfel  van  Olte ,  fwart ,  ofte 
Verve  heeft  beflreken ,  waer  van  men  ftch  in  *t  druc-- 
^en  dient  y  als  mede  van  de  TS allen  van  het  natten 
'des  Papiers  ,  ende  de  maniere  hoemen.  de  T?laet 
fvcarten  Tial ,  hel?  ick^  u  wl  willen  vcaerfchoumny 
ddt  qhy  alles  hier  naer  in  dit  Handelingetje  veel  ver- 
nemen fult  y  alwaer  van  de  Pars  toe  te  fiellen  ,  ende 
de  Plaeten  onder  de  Rollen  te  laten  door  gaen  gehaU'^ 
delt  mrdt. 


■ ;     ..  ^ 

De  elfde  Figuer. 

C  AT.  l 

Vertooninge  Dan  de  Jiucken  welcke  eeyi 
Tars  3  om  in  wit  Tapier  te 
drukken  3  maken. 

Acr  zijn  veel  ftucken  ,  welcke  een 
Pars  maken  om  de  Plaeten  op  wit 
Papier  re  drucken  ,  waer  van  het 
meeftendeel  ,  in  defe  Plaet  vertoont 
worden. 

Onder  defè  ftucken  zijnder  twee  welcke 
de  Voeten  genoemt  worden,  ende  met  dc  Let- 
ters C.  D.  gemerckt  zijn  ,  vier  die  men  Klam- 
pe  noemt ,  getekent  met  L*  M.  om  de  Pars 
hoog,  ende  vaft  te  ftellen. 

Twee  ftucken  als  A.  B.  welcke  men  Hout  te 
ftylen  noemt,  hebbende  elck  twee  lange  uit- 
gelnede  gaeten  als  R.  S.  T.  V.  ende  X-  Y.  Z. 

Hier  tot  yder  StijlAvelck  men  Boffen  noemt 
metP.  O.  berekent,  ende  vier  ftucken houts 
gelijck  de  tweeN.  Q^welcke  men  in  de  fne- 
den  vj^n  de  ftylen  legt ,  op  dat  de  gefeydc  Bof- 
fen de  banden  der  Rollen  vatten  konnen  , 
waer  van  men  te  zijner  plactfe  zeggen  zal. 

Nota.  De  gefeyde  vier  Boffen  moeten 
aen  de  enden  A,  B.  gekerfczijn,  ende  het 

bin- 
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binnenfte  van  de  gefeyde  Boffen  met  bliek 
beflagen  zijn  ,  gelijck  hier  naer  zeggen  zal. 

Daer  zijn  vier  ftucken  gelijck  de  twee  I.K. 
welcke  de  ftylen  ftutten.  Vier  welck  men  de 
Armen  van  de  Pars  noemt ,  gemerckt  E.  F. 
Vier  gelijck  de  twee  ftylen  C.  H.  welcke  met 
het  eene  endt  de  Voeten  ,  ende  het  ander  den 
Arm  van  de  Pars  fliiy  een  ,  ende  vaft  houden. 

Dacr-en-boven  is  "er  noch  de  fchroef  ge- 
inefckt  met  L.  welck  daer  twee  zijn  moeten, 
om  het  dwars-hout  vaft  te  houden,  het  welck 
men  op  zijn  plaets  verhalen  zal ,  daer-en-bo- 
ven  de  yzere  fleutel  gemerckt  met  M.  om  de 
fchroef  wel  te  fluy  ten. 

Ghy  ziet  bet  ftuck  gemerckt  X.  Y.  welck 
men  in  de  twee  enden  in  fnyden  moet ,  om  die 
twee  ftylen  vaft  te  houden  ,  ende  te  zamen  te 
hechten.  Vorder  ziet  ghy  boven  de  twee  rol- 
len ,  de  bovenfte  gemerckt  met  I.  en  de  onder- 
ftemet  II. 

Hier  fchiet  noch  over  de  Tafel  ,  Kruys  , 
ende  andere  dingen  ,  waer  van  men  hier  naer 
fpreken  zal. 

Nota.  De  ftucken  van  de  Pars  moeten 
gemaeckt  worden  van  goet  Eycken-hout  dat 
wel  droog  zy,uit-genomen  de  Tafel  en  Rollen 
welcke  van  goet  hard  Neuteboomen-hout  zijn 
moeten^men  maecktfomwylen  de  Rollen  oock 
wel  van  Pock-hout, 

Dc 
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De  twaelfdc  Figuer. 
C  A  T.  II 

Gelijckeniffe  vm  de  flucken  welck  een 
z.jide  van  de  "Pars  maken. 

/^Hyfiet  in  defe  Plaet  het  meeftendeel  van 
de  ftucken  waer  van  men  fpreecken  zal^ 
welcke  de  eenezyde  van  de  Pars  maken  ,  zoo 
dat  zo  noch  een  zyde  gemaekt  zynde  daer  niet 
overigh  en  is  als  drie  of  vier  ftucken  ,  welck 
ick  befchrijven  zal  inde  naervolgende Figuer 
om  de  Pars  op  te  maken. 

Ick  heb  de  Maet  van  yder  van  de  ftuckea 
hier  by  geftelt ,  endeom  voeten  te  betekenen 
een  V.  geftelt ,  ende  om  duymen  een  D.  endc 
om  hout  te  betekenen  een  H.  ende  om  u  het  tc 
beter  te  doen  verftaen  heb  ick  hier  een  fchael 
van  twee  voeten  langh  by  geftelt,  waer  van  de 
eene  in  twaelf  duymen  verdeelt  is  ,  ick  hebbe 
wederom  de  twee  rollen  hier  by  gefteldc  als 
mede  de  twee  bovenfte  Boffen  A.  B.  met  de 
twee  onderfte  QAi.  haer  maeten,  om  te  too-» 
nen  dat  de  rolle  L  in  dat  doorgefneden  boven- 
fte gat  des  ftijls  aen  het  endt  8.  enp,  in  haer 
banden  ingevat  moeten  werden  ,  alfoo  dat  dc 

fnede 
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fnede  van  de  ander  ftyl  daer  recht  tegen  kome, 
ende  de  beyde  Rollen  wel  door  de  Boffen  om- 
vat worden  ,  ^cwclck  ghy  beter  door  de  Fi- 
giier  als  befchry  ving  zult  konnen  verftaen. 

Eer  ghy  uwe  Boffen  infet  en  de  Rollen  daer 
in  doet ,  zoomoet  ghy  de  zelve  met  wit  Bliek 
oVertrecken  ,  van  binnen  om  de  Rollen  niet 
te  doen  flyten ,  ende  haer  loop  te  hinderen* 
De  twee  ftucken  H.  en  R.  zullen  u  het  zelve 
zonder  veel  daer  van  te  fchrijven  genoeglaem 
vertoonen. 

'  Dat  ftuck  H.is  een  Plaet  van  gefneden  Bliek 
welcke  in't  gat  van  de  Bos  komen  moet,om  de 
Rol  te  omvatten  welck  ftuck  als  het  rondt  ge- 
bogen xs  5  de  gedaente  verkrygt  als  door  de 
Letter  R.  te  fien  is,  ende  moet  dit  zo  gebogea 
zijnde ,  aen  de  twee  enden  T.  V.  met  kleyn 
Spijkertjens  vaft  genagelt  worden,  aen  de  Bos 
met  Q^gemerckt ,  ende  zoodanig  moet  ghyjfe 
a-lle  vier  verforgcn,  zoo  als  ick  u  geleert  hebt, 
Ghy  moet  mede  de  gefeyde  Blicke  Plaeten, 
als  mede  de  enden  van  beyde  u  Rollen  met 
vuyl  Smeer  beftrijcken,  al-eer  ghy  u  Pars  om  tc 
drucken  vaerdig  maeckt. 


C  ^  P. 
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De  dertiende  Figuur. 
CAT.   II L 

Hoe  Jich  de  'Tars  van  voren  vertoont  alj^ 
fe  geheel  in  malkanderengefet  is. 

ri  Hy  fiet  in  defe Figuur  ende  fijn  maten  hoe 
dat  de  Pars  vaerdich  is ,  ende  gedaen  heb- 
bende gelijk  ick  u  te  vqren  geleer t  hebbe  met 
de  twee  ftylen  ende  haer  by-gcvoegde  ftuc- 
ken  ,  om  de  twee  zijden  te  maecken,  daer  niet 
overich  en  is  als  hoe  datfe  t^  famen  gehouden 
wordt  door  de  vier  ftucken. 

Eerftelijck  door  het  onderfte  ft  uk  O.  ge- 
noemt  een  dwars  balk,welck  aen  beyde  de  en- 
den met  twee  Schroeven  inde  Stijlen  ghe- 
fchroeft  worden. 

Vorders  boven  mei:  het  ftuck  X.  Y.dat  aen 
beyde  enden  inde  Stijlen  ingefneden  worden  , 
•om  de  felve  wel  vaft  t'  famen  te  binden* 

Daer  zijn  Parffen  daerlè  met  fchroeven,ge-' 
lijck  de  onderfte  P.  O,  mede  vaft  gehouden 
worden.  / 

Ghy  kondt  mede  fien  hoe  de  twee  Rollen 
.  ende  het  kruys  inde  beyde  ftijlen  gefet  wor- 
den uy t  de  punóten  ende  linien  van  defe  Fi- 
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guur  ,  gcvolghlijck  de  Molens  (^R,  vvelckea 
de  Werckluyden  Krnyflen  noemen ,  gedaen 
zijnde  aen  het  vierkante  endt  van  de  Rol , 
merckt  hier  te  voren  met  !•  de  gefeyde  Molen 
zal  vertoondt  worden  in  de  volgende  Plaer* 

De  dunne  ftijl  of  ftut-is  om  geen  andere  re- 
den gebroken  ,  als  om  de  plaecs. van  de  Stock- 
Hoog  te  fien  welke  aen  den  ftijl,  ende  den  vost 
vaft  houdt ,  om  de  drie  andere  mede  fo  te  ftel- 
len. 

lek  heb  hier  onder  in 't  groot  geftelt  een 
ftuck  van  de  twee  armen  van  de  Pars,  en  waer- 
le  met  R.R.geteeckent,in  fluyten  moe:en,naer 
dat  men  met  kleyne  pennen  O.  O.  de  zelve  in 
de  twee  gaetcn,  in  de  armen  M.M,  zijnde,  de 
zelve  gefloten  heeft. 

Men  moet  wel  toefien  dat  boven  daerde 
Rol  over  de  Tafel  gaen  moet ,  het  een  duym 
T)rcet  ontrent  hooger  zy  als  't  ftuk  R.R.anders 
Ibuder  de  Tafel  vaft  overgaen  ,  het  geen  niet 
wefèn  moet. 

Men  moet  het  zelve  oock  mee  doen  aende 
andere  rijde  van  de  Pars  ,  by  de  twee  andere 
arrnen. 

lek  heb  hier  onder  mede  vertoondt  de  Tafel 
van  de  Pars ,  welcke  drie  voeten  en  drie  duy- 
mèn  lanck  moet  zijn  ,  en  breedt  een  voedt  ne- 
gen duym  en  een  half,  gclijckghy  in  de  Fi- 
guur ficn  ko'ndr.  ' 

De 
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Öe  Rollen  moeten  wel  rondt  gedraeyt  wor- 
den, ende  over  al  even  gelijck,  ende  foo  zy  by 
gevalle  aen  de  enden  uy  tbarftedenjfoo  zult  gy- 
der  twee  grooce  yferc  platte  ringen  aen  ider 
endt  doen  ,  in  het  houdt  gefneden  zijnde  ,  foo 
dat  de  hooghte  vande  ringhen  met  het  houdt 
van  de  Rol  gelijck  zy. 


De  veertiende  Figuur 

C  A  T.  IK 

Befchryvmgh  van  den  Molen  ofte  het 
Rruys. 

t  :T  Yt  de  voorgaende  Figuur  fiilt  ghy  genoeg 
gefijen  hebben  dat  den  Molen  dient  om  de 
Rol  te  doen  draeijen  ,  en  het  bort  dat  daer  tuf^ 
fchen  geley t  worde  >  van  het  een  endt  röt  het 
andere  te  doen  fchuy  ven, 

Ghy  moet  oock  wel  daer  op  letten  ,  dat  het 
Bordt ,  het  welck  tuffchen  beyde  Rollen  door 
gaen  moet ,  van  de  felve  aen  alle  zyden  gelijck 
geparft  wordt ,  daerom  foo  moet  het  gefeyde 
bordt  heel  effen  ende  de  Rollen  circkel  ront 
^ijn  3  foo  datfe  op  d^  tafel  geleyt  zijnde  daer 
geen  dach  door  en  fcliijnt. 

Ik  keer  weder  tot  de  gedaente  v^n  den  Mo- 
H  z  lea 
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len  ofte  het  Kruys  ,  ende  fegghen  dat  ick  hec 
lelve  twee  mael  in  de  Plaet  geftelt  hebbe  ,  het 
eene  gelijk  in  de  Figuur  daer  boven  ^alwaer  het 
Kruys  fonder  Rol,  ende  in  de  onderfte,.  alwaer 
het  acn  de  Rol  met  L  gemerckt  gefteecken  is, 
ende  met  B.  C.  D.  vertoont  werdr ,  zijnde 
een  ftuck  van  het  hout  van  een  duym  breet , 
het  welck  dient  om  den  Molen  te  verftercken, 
om  datfe  aldaer de meefte laft  lijdt;  ghyfiec 
op  *t  ooch  wel  hoe  ghyfe  draeyen  moet ,  ende 
ghy  fult  in  de  tweede  Plaet ,  die  volgt,  de  ma- 
nier vinden  hoe  het  felve  roegaet. 

In  de  eerftedie  volght ,  vint  ghy  hoe  gy  de 
Pars  ftellen moet  eermen  Drucken  fal:  niet-te- 
min  om  dat  ick  hier  plaets  hebbe  om  wat  te 
feggen  ,  ende  het  geen  ick  gelove  dat  ick  op 
volgende  bladt  niet  ioude  konnen  ftellen  , 
foo  fal  icJ^  het  hier  te  vooren  ftellen. 

Dat  is,om  in  *t  groot  gefeyde  Tafel  te  ftellen 
nejlTens  zijne  Rollen ,  fóo  moet  men  eerft  zijn 
boffen  wech  nemen,  ende  doenfe  acn  de  enden 
yan  de  Rollen  daerfe  aen  den  Molen  gefteken 
wordt ,  {bo  dat  als  men  de  Tafel  voort  ftoot , 
ende  de  Rol  op  licht,dcn  Tafel  daer  over  gaet, 
ende  by  geTolch  tuifchen  de  twee  Rollen,  fbo 
dat  de  t'fanTien-gevocghde  zijde  van  defelvc 
boven  is. 

Daer  naer  moet  men  de  Boffen  weder  doen 
daerfe  w  aeren  ,  en  daer  naer  fien  of  de  Rollen, 

als- 
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als  men  den  Molen  omdraey t,  overal  de  Tafel' 
raeck^n  ,  foo  draeyt  en  herdracyt  den  Molen, 
fonder  als  door  iemant  als  fich  fèUtn  opgehoü*^ 
den  te  werden. 


De  vijftiende  Figuur. 
C  JT.   F.  ^ 

^erfpeöïivifche  voorjlellinge  der  ^arf- 
Jen  >  met  al  zijn  (iucken  van  vo- 
ren aen  te  Jien, 

]^Aer  datmen  de  Tafel  tulürhén  de  twee  Rol-. 

len  geleydt  heeft,  om  noch  meer  verfèkért 
te  wefen  van  defe  efFenheyt ,  fbö  rnoctmen  op 
de  Tafel  legghen  een  Bladt  papier  ^  ende  over 
de  felve  een  grore  Plaet,  die  het  geheel  bedec- 
ken  kan^daer  naer  op  de  Plaet  een  of  twee  lap- 
pen Laecken  ,  ende  laeten  hét  alles  ttiffchen  de 
Rollen  doorgaen  ,  ende  indien  het  gene  de 
plaet  gedruckt  heeft  op  het  papier  overal  ge- 
lijck  is  5  foo  is  *t  een  teken  datfe  welgeftelt  is, 
dit  efn  belet  evenwel  niet  dat  men  in't  Drueken 
fiet  of  de  Plaet  het  gefnedene  ende  rijn  f#art€ 
ftrepcn  over  al  béhoorlijck  uyt  drückt. 
Ende  alhoewel  ick  noch  niets  gefeeht  hebbe 

H  ^  xm 
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van  de  vvolle  lappen  noch  van  het  noch- 
te  van  het  zwarten  der  PlaetenjCnde  andere  bc- 
fonder  heden  welke  ick  hier  by  geftelt  hebben 
foo  fal  ik  nochtans  niet  naerlaten  te  vervolgens 
te  verhaelen  de  manier  om  tedrucken.-  Als  nu 
vaft  geftelt  zijnde  dat  de  Plaet  gelwart  is,  ende 
dat  men  van  wolle  doeken  en  Papier  verfien  is  > 
als  ghy  nu  twee  drie  wolle  lappen  hebt,  gelijck 
ick  u  hier  naer  Teggen  fal ,  lbo  gaet  ttiidden  te- 
gen de  Pars  B.  ftaen  ,  leght  een  wollé  lap  op  de 
tafel  of  het  bort  5  daer  naer  twee  andere  daer 
op,  foo  dat  de  bovenfte  lap  wat  fmalder  zy  dan 
de  andere* 

Als  nu  de  gefeyde  lappen  foo  op  malkatidc- 
ren  leggen,  foo  draeyt  den  Molen  of  het  kruys 
rondom  ,  tot  dat  de  lap  tuffchen  de  Rollen  aen 
de  eene  kant  noch  een  hant  brcet  onder  blyve  , 
flaet  als  dan^de  lappen  om  de  Rol  gelijk  de  let- 
ters F.  X.  H.  E.  uytwyfen. 

Neemt  daer  naer  een  blat  fchoon  papier  dat 
niet  vochtich  is,  van  de  groote  als  dat  gedruckt 
worr ,  ende  lecht  het  op  de  Tafel  of  het  Bordt 
tuffchen  de  plaets  van  D.  E.  F.  G.  om  de  Plaet 
een  randt  te  doen  hebben  en  lecht  de  Plaet  al- 
gcinckt  een  weynich  warm  zijnde  daer  op,  ge- 
lijck de  figuur  u  de  gegraveerde  zijde  door  C.  " 
genoeghfaem  aenwyft,  daer  naer  lecht  op  foda- 
nige  ghegraveerde  Plaet  het  blat  dat  ghy  v/ilt  , 
ghedruckt  hebben,  ende  daer  boven  op  noch  ' 

een 
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een  diergelijck  ander  Blar,  dat  wat  vochtich  is 
gemeenlijck  maciilateurgenoemt. 

Daer  naer  deckt  u  wolle  lappen  van  u  Rol 
daer  gelijck  over  ende  het  kruyslachtjensjende 
rondt  drayendefoo  doetghy  het  alles  aen  de 
andere  zijde  uyt  komen  ,  gelijck  ghy  in  defc 
Plaet  fiet  die  met  i6.  getekent  is. 


Defcftiende  Figuur 
C  A  T.  VL 

Hoe  de  Tars  op  de  zijde  naer  het perfpe- 
öïiefgejten  wort  5  als  den  T)rucker  het 
Kruys  omdraeyt, 

T\En  Druckcr  draeyt  dan  het  Cruys  fachtjens 
^  en  rorndt  en  niet  ftarck,  op  dat  het  druckfel 
fuyver  fonder  vlecken,  ende  niet  dubbelt  en 
worde ,  ende  indien  de  plaeten  niet  overal  ge- 
lijck zijn  5  foó  lecht  tuflchen  de  Tafel  ende  de 
Plaet  catoen  ende  ftuckcn  grof  papier ,  naer  de 
gedaente  van  deónefFenheyt,ende  als  de  Plaet, 
alfbo  tot  de  zijde  A.  gekomen  is  ,  loo  dat  het 
papier  niet  meer  onder  de  Rolle  fteeckt  maec 
alleen  op  de  randt  van  de  wolle  Lappen  B.  foo 
heft  aen  de  zijde  A.  de  Lappen  gelijck  op,  de 
H  4  felve 
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'  fetvc  om  de  Rol  flaendeagelijck  het  gefeydt  is, 
cnde  doet  'er  hier  mede  net  maculatuur  papier 

Daer  naer  neemt  met  u  twee  handen  het 
bladt  boven  acnde  enden  dat  op  de  Plaet  is,  en 
licht  het  foetjens  op  om  het  niet  te  fcheuren, 
cnde  fiet  dan  of  het  over  al  wel  gevat  heeft , 
indien  het  foo  is  ,  foo  moet  men  de  Plaet  we- 
der met  fwart  beftryken  gelijck  wy  hier  naer 
fcggen  fullen. 

De  felve  nu  weder  ge-inckt  zijnde ,  moet 
men  de  felve  weder  vlack  op  de  tafel  legghen 
recht  ter  plaetfe  daerfe  tc  voren  gheleghen 
heeft ,  ende  lecht  daer  een  fchocn  bladr  we- 
der op.  als  mede  't  maculatuur  dat  daer  ecrft  op 
geweeft  heeft  fonder  het  felve  nat  te  maken, 
daer  naer  decfct  de  wolle  lappen  daer  weder 
wel  over  als  te  voren,  ende  in  A,  ftaende,ende 
dan  het  Kruys  foerjens  draijende ,  foo  doet  'et 
de  plaet.  weder  tot  de  plaetle  Hv  komen  ,  waer 
t^^an  dacti  zy  gekomen  was,  ende  de  Doecken 
als  voren  daer  af  doende  lbo  neemt  het  macu-* 
.  latuur  ende  het  gedruckt  papier  daer  af^  en 
doet  dit  {oo  dickwils  als  het  u  gelieft* 

Htït  is  van  noden  te  verhaeleti ,  totgemack 
van  den  Dtucker  ,  te  hebben  aen  de  zijde  daer 
hy  ftaet  en  druckr ,  twee  Tafels  om  de  gedruk- 
te papieren  daer  op  te  legghen,  gelijck  A. 
pytwijft,  de  genatte  papieren  kan  hy  boven 

op 
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op  de  pars  op  een  nat-bort  leggen  ,  om  die  hy 
de  hand  ce  hebben,  gelijck  de  ló.Figuur  by  C. 
uyrwijft. 

Na  dat  de  Drucker  zijn  dachwerck  vol- 
bracht heeft ,  foo  moet  hy  een  Lap  met  Olyf- 
Olie  nemen,  ende  fmeren  de  Plaet  daer  mede, 
op  dat  her  {\vart  dat  in  de  fneden  fit ,  niet  en 
droge  ,  voornamenrlijck  als  het  heet  weder  is» 

S.OO  moet  hy  mede  doen  wanneer  hy  ghcen 
afdruckfels  meer  maken  wil ,  foo  datter  gheen 
fwart  in  de  groeven  blyft  fitten  ,  daer  naer  lal 
hy  de  felve  in  papier  winden  ,  tot  dat  hyfe 
weder  gebruycken  wil,  ende  moerfe onder-, 
wy  ien  in  een  plaerfe  die  drooch  is  op-fluyten, 

lek  moet  u  noch  feggen  dat  ghy  de  afdruck- 
fels dien  lelven  avont,  ofte  des  anderen  daechs 
vroeg  op  fuivere  wel  gefpanne  koorden  hangt, 
welckc  ghy  op  malkanderen  op  de  twee  Ta- 
fels ghelecht  hebt ,  de  felve  tot  des  ande- 
ren daechs  foo  laetende  hanghen ,  daer  naer 
Icchtfe  op  malkanderen  wanneer  het  Papier 
drooch  is ,  ende  lechtfe  dan  een  dach  of  twee 
onder  een  Pars,daer  naer  leghtfe  by  doiifijnen, 
of  foodanig  als  't  u  belieft, leghtfe  daer  naer  op 
een  hoop  in  een  Koffer, w^r  doorfe  hc;el  fwart 
drooch  worden. 


H  y  ^e^A 
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C  AT.  VIL 

Nootwendige  faeken  welcke  men  omtrent 
■  de  Koper  Tarjje  weten  moet  als 

I.  npE  wetcn,wolle  lappien  te  hebben  om  op 
de  Coperc  Plaet  te  leggen  >  cti  fbmtijds 
onder  wanneermen  druckén  wil. 

2.  Een  Linnen  doeck  om  het  fwart  afte  vae- 
gen. 

3*  Een  Bal  om  dc  Placten  dacr  mede  te 
fwarten. 

4.  Swar t  'te  gebruycken  dat  men  Duy ts 
Iwart  noemt^ 

Een  vat  om  de  Olie  te  koockcn. 

6.  De  Lijnfaet  olie  op  twee  manieren  tc 
konnen  koocken. 

7.  Den  Marmeren  Vryf-fteen,  om  het  fwart 
daer  op  té  vrij  ven. 

8.  Hoe  men  het  fwarc  vryven  fal. 

9.  Het  Confoor  meitvuur,  om  de  Copere 
Pket  daer  op  te  warmen. 

10.  Hoe  men  het  Papier  fuyver  maken  fal. 
ïi.  Hoe  men  zijn  Plaet  incken  offwarten 

fal. 

C  K^fT.    VI IL 

VandewolleDoecken. 

T\  E  wolle  Lappen  moeten  van  fachten  wol 
zijn. 

Daer 


E  T  Z-K  O  N  S  lOI 


Daer  zijn  Druckers  vveickc  oock  ceni^e 
Doecken  van  fargie  gebruycken  ,  weicke  zy 
van  begin  aen  op  de  Plaet  leggen, cnde  drie  of 
vier  andere  daer  op. 

Dcfe  gefeyde  doecken  of  lappen  ,  moeten, 
noch  las  noch  foom  hebben  ;  men  moetfe  van 
twee  of  dricderley  groote  maken  ,  naer  de  ge- 
daente  van  de  Plaeten,ende  het  papier  waer  op 
men  druckt  cnde  om  dat  de  gefeyde  lappen  , 
in  't  Drucken  hardt  ende  nat  worden»,  foo  is 
van  nooden  ,  dacmenfc  des  avond ts  van  een 
doe ,  daer  nac-r  moetmenfc  des  morgens  ecr- 
menfe  gebruyckt  wel  vryven  ,  datfe  weeck 
werden,  men  moec  'er  oock  voorraet  van  heb- 
ben ,  om  die  te  hardt  zijn  ,  weder  uyt  te  waf. 
fchen,  ende  den  lyro  dieder  van  het  papier  aen- 
gekomen  is  af  doen.  Men  moet  oock  van  een 
goet  getal  oude  doecken  verforcht  zijn  ,  wek-- 
ke  de  Druck*ei:s  >  vaeg  vodden  noemen. 


C  AT.  IX. 

l^e  manier e  om  den  Bal  om  te  fui'ar^ 
ten  toejtellen^ 

T%  En  Bal ,  wordt  van  goedt  ftarck  linnen  ge- 
maetktj  dat  fijn  en  half  fleert  is ,  ende  foo 
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ghy  van  dit  linnen  genoech  hebt ,  moet  ghy 
het  felve  over  malkanderen  winden  gelijck  een 
windtèl  5  boe  valler  hoe  betcr,daer  naer  naey t 
het  wel  vaft  met  een  dobbelen  draet  door  en 
door,foo  datfe  ongevaer  drie  duymen  diclc  zy 
in  de  ronre^  ende  vyf  duymen  hoogh  ,  dit  naer 
de  kunft  gedaen  zijnde,  foo  fult  ghy  mei  een 
feharp  mes  delelvc  bcquamelijck  ronden,  endc 
ghy  fult  het  andere  deel  wat  rondt  verheven 
maecken  ,  om  het  te  bctèf  te  vatten  als  ghy 
daer  mede  de  Plaeten  fwarten  wilt. 

C  ^T.  X 

Hoedanig  het  SuüUrt  wefcn  moet. 

TT  Et  befte  Swart  dat  men  tot  het  af  druckcn 
■  van  plaeten  gebruyckt,  \^oft  Duyts-fwart 
genoemt  ,  ende  komt  van  Franckfoort ,  zijn 
deugt  beftaet  daer  in,  dat  het  een  aenfien  heeft 
als  Fluweel-f\vart,  ende  alsmen  het  tuffchen  de 
vingers  vryft ,  foo  briefeit  het  als  kryt ,  ofte 
ftyhel-ftof  5  het  vervalfte  is  lbo  Ichoon  fwart 
niet,  ende  in  de  plaets  van  {acht  in  't  vry  ven  te 
wefen  is  het  hart  ende  wreedt,  en  befchadigt 
de  plaeten  feer. 

Het  goede  wort  van  Wyrimocr  gemaeckt. 
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C  AT.  XL 

Hoedanich  het  vat  om  den  Olietekooc^ 
ken  wefen  moet. 

Vf  En  moet  een  tamelijcken  grooten  pot 
v^^^  Yfer  hebben, me:  een  deckfel  dat  daer 
wel  op  flayt ,  want  fulx  i$  hoochnoodig  als  den 
'i  Olie  branden  wil ,  gelijck  ick  u  fal  verhaelen. 

C  A  T.  XIL 

Hoedanich  de  Olie  wefen  moet  5  ende  de 
manier e  om  de  feive  te  Koocken  en 
te  Branden. 

I        Hy  fult  fuyvere  ende  goede  Oly  van  Lyn- 
'        zaed  nemen,en  doen  daer  een  goet  deel  van 
I    in  den  pot  hier  boven  befchreyen  ,  maer  noch- 
tans darfe  maer  op  drie  of  vier  vingeren  breec 
I    naer  vol  zy,  ende  legt  het  dekfèl  daer  op,  Daer 
!    naer  ontfteeckt  een  goet  vuur,  en  fetfe  daer  op 
fbo  lanch  tot  dat  de  Olie  begind  te  koocken  , 
!    ende  neemt  wel  acht  dat  het  niet  oveirkoockt, 
want  het  felve  is  feer  gevaerlijck,  alfoo  de  brand 
in  de  pot  foude  flaen. 

Dit  is  daerom  dat  ghy  u  ooch  gedurich  daer 
op  moet  houden  ,  enae  een  yfere  Lepel  in  de 

handt 
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handt  hebben  ,  en  onder  't  koocken  gediirich 
oniroeren,en  alsfe  pp  haer  heefte  is  fteekfe  haer 
felven  aen  ,  of  ghy  kontfemet  een  branden  Pa- 
pier acnfteken,  wanneerfe  dan  noch  brandt  foo 
neemt  de  Olie  van  't  vuur  laetfe  foo  brandent 
onder  de  fchoor-fteen ,  ftaen  en  roerrfe  met 
den  Lepel  een  half  uur  of  wat  meer  ,  dit  is 
de  eerrfe  Olie  ,  die  men  dunne  Oly"  noemt 
ten  opfien  van  de  dicke  Oly  die  men  daer  naer 
maeckt. 

Als  gy  nu  de  brandende  Oly  wilt  uy  tlelfen, 
foo  deckt  u  deckfel  wel  dicht  op  u  pot/t  welck 
oöck  met  een  doeck  gefchieden  kan^op  dat  het 
vuur  uyt  gelefcht  worde^endedat'ergeen  locht 
iiy  twaeffeme,  daer  naer  fult  ghy  de  Olie  laetea 
kout  worden  ,  doetfe  dan  in  een  fuy  ver  fteenc 
vat  en  bevvaertfe  tot  het  gebruy  ck. 

Dit  gedaen  zijnde  foo  fult  ghyindefelvc 
potWeder  vande  felve  Olie  doen  die  rauw  is , 
om  de  diecke  Öly  temaecken,  ende  doet  even 
als  met  de  dunne  uyt-gcnomen  dat  wanneer 
ghyfe  van  't  vuur  genomen  hebt,  ghy  de  felve 
langer  als  te  voren  moet  laeten  uyt  branden  ,  de 
felve  geftadigh  roerende  ,  tot  datfe  dick  ende 
kleverich  wort,  foo  dat  waanneer  ghy  eenige 
droppelen  op  een  Tafelbort  laec  vallen  ,  ende 
koude  worden  ,  het  lèilve  wel  fult  konnen  be- 
lïiercken,  d^tfè  kleeft ,  en  als  Siroop  is  ,  daer- 
cn-boven  fult  ghy  oock  weten ,  dat  ghy  de 
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'  Olie  zijn  vetticheyt,met  een  korft  broot  wan- 
neer ghy  den  (elven  daer  in  werpt  kont  bene- 
men, foo  het  nu  gefchiet  ware  ,  dat  het  vuur  al 
te  hevig;h  in  de  Pot  daer  de  Oly  in  is  geflagen 
was ,  loo  moet  ghy  der  wat  ongebrande  Oly 
ingieten,  eodefbo  ghy  voor  eenig  ongeval  be- 
forcht  waert ,  die  door  braoc  in  de  piaerfè  daer 
ghy  u  Olie  koockte  mochte  ontftaen,  fbo  kont 
ghy  defelve  onder  den  blaeuwen  Hemel  doeti- 
ücden. 

Men  moer  om  het  fwart  tï  brifelen  ,  een 
efFene  Marmer  fteen  en  een  goede  looper  yaer 
dich  hebben. 


C  J  T.  XIII 

Hoemen  het fwart  breecken  en fijn  maken 
fak  om  daer  mede  te  Tunieken. 

L  eer  ghy  u  fwart  fijn  vryft,  foo  moet  ghy 
u  marmere  fteen,ende  mael-fteen  of  looper 
wel  fchoon  maken.  Neemt  daer  naer  foo  veel 
fwart  als  ghy  ftoten  wilt,  by  exempel :  als  ghy 
€en  half  pondt  op  den  fteen  vry ven  wilt  ofte 
gevreven  hebt ,  foo  fult  ghy  omtrent  de  helft 
van  het  fevende  deel,  van  een  maet  dunne  Olie 
daer  by  doen,  ende  foo  vervolgens  naer  dat  'er 
fwart  is ,  tot  dat  'er  niet  meer  Olie  in  en  trec- 
ke  5  ende  foo  de  felve  verdrooghtj  foo  doet  'er 
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noch  een  weynich  OÜe  by ,  maer  draecht  doch 
ibrge  dat  ghyder  niet  te  veel  by  doet,  daerom 
moecmen  in  \  vrijven  daer  een  wejnigje  te- 
vens maer  by  doen  ,  om  het  fwart  fo  drooch 
als  het  mogelijck  is  te  vryven,  daer  naer  als  het 
fwarr  ten  ruygften  met  de  Olie  gevreven  is ,  fo 
vergaderc  ii  fwart  op  een  hoeck  van  den  vryf- 
fteen  ,  ofte  ywers  anders  op  ,  ende  neemt  van 
tijdn  tot  tijdt  een  weynich  om  te  vryven  ,  want 
fbo  ghy  te  veel  op  een  tijdt  neemt ,  fult  ghy 
moeyte  hebben  om  het  wel  lijn  te  krygen. 
Daer  naer  fiilt  ghy  dat  fijne  aen  een  andere  zij- 
dé  legghen  s  ende  naer  dat  het  alles  Wel  gevre- 
ven is  ,  moetmen  het  weder  op  den  marmer- 
fteen  legghen  ,  ende  in  het  vryven  mocht  ghy 
wel  ongevaer  degroote  van  een  klein  hoender- 
ay  van  den  dicke  Olie  daer  onder  menghen  , 
ende  naer  dat  het  alles  wel  met  malkanderen 
vermenght  isjfoo  lecht  het  in  een  wel  verglaes- 
de  Schottel ,  en  deckt  daer  een  papier  over,  op 
dat  ter  geen  ftof  op  en  valle,  en  allo  is  delen  Ink 
bequaem  om  de  Plaet  te  fwarten  en  te  druckê. 

Weeft  oock  gewaerfchouwt  datter  lbo  veel 
dicken  Olie  niet  wefen  moet  in  't  fwart ,  dat- 
men  gebruycken  tot  de  Plaeten  die  veel  ghe- 
brüyckt  ofte  niet  diep  gefneden  lijn. 

Voor  al  is  het  van  noden  dat  den  drnck er 
voorfichtich  zy  met  goet  ende  wel  gevreven 
fwart  tc  drucken  :  Want  indien  het  fwart  rouw 

is  ofte 
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is  5  ofte  qualijck  ghevreven  ,  boven  dat  het 
af-druckfel  niet  én  doogt ,  fbo  bederft  het  alle 
.t^laecen,  als  mede  dat  de  Olie  wel  gebrant.ende 
Van  de  dickte  der  Siroop  zy  ,  want  indien  het 
ielvige  dun  is  ,  foo  blyft^het  fwart  in  de  groe- 
ven van  de  Platen  fitten  ,  ende  geeft  op  het  af- 
gedruckte  Papier  maer  een  weynich  fwart,  het 
welke  voor  al  niet  goet  en  is,orn  veel  redenen, 
maer  het  fwart  met  de  Oliën  wel  vereenicht 
7ijnde ,  foo  moet  het  nootfaeckelijck  volghen  , 
ditfe  beyde  wel  op  Papier  gedruckt  worden^ 

"  G  A  "pT^IV. 

T^e  maniere  hoemen  de  Vuur-pot  jlellen 
moet  met  zijn  Roofter  daer  op. 

(Tl  Hy  moet  een  yferé  vuur-teft,die  groot  ge- 
noech  is  om  11  Plaeten  daer  op  te  legghen  , 
hebben,  als  mede  een  Roofter  van  yfer  om  op 
(ie  vuur  teft  te  decken^om  de  Plaeten  te  onder- 
houden wanneer  menfe  heet  maekt  om  >  defel- 
ve  te  fwarten  ,  als  mede  om  het  vuur  locht  te 
geven  ,  op  dat  het  niet  verfticke  ,  als  mede  om 
de  kleyne  Plaaten  bequamelijck  daer  op  te  leg- 
ghen. 

Het  vuur  in  de  y fere  teft  moer  niet  te  heet  of 
groot  zijn  :  maer  middelmatich  ,  gedeckt  met 
wat  heete  aifche. 
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C  AT.  XV. 

Hoedanich  men  zijn  Tapier  moet  be- 
vochtighen. 

r\  M  u  groot  Papier  te  bevochtigen^tnoet  gy 
een  grooten  back  half  vol  fuyver  fchoon 
Waeter  nebben  ,  als  mede  twee  ftarcke  planc- 
kcn  die  achter  gefchaeft  zijn  ,  naer  de  groote 
van  u  blat  als  het  iiy  t  geftreckt  is ,  waer  van  de 
eene  planck  op  cfen  ruch  moec  gefchaeft  zijn, 
om  het  felve  Papier  lichtelijck  met  u  vingers 
daer  van  te  konnen  heffen  ;  als  mede  met  der 
haeft  een  andere  daer  op  te  konnen  leggen. 

Ghy  fult  dan  vyf  of  fes  bladeren  met  beyde 
II  handen  nemen  ,en  de  felve  twee  drie  maelen 
fachtjens  door  het  waeter  flepen,ende  laet  het 
waeter  van  de  eene  ende  andere  kant  af  druy- 
pen  ,  fonder  daer  kreucken  in  te  brenghen , 
leghtfe  daer  naer  wel  effen  op  een  vandeplanc- 
ken  op  de  effen  zijdelende  doet  fbo  met  al  het 
Papier  dat  ghy  wilt  vochtich  maken  ,  leggende 
het  felve  altijdtop  het  eerfte  ,  daer  naer  lecht 
de  effen  zijde  van  u  andere  planck  op  het  felve 
Papier,  fo  dat  het  alles  tuffchen  die  twee  planc- 
ken  gefloten  blyve.  Vorders  fult  ghy  op  de 
bovenfte  planck  eenige  fwaerte  leggen ,  op  dat 
het  waeter  door  al  het  Papier  beter  doordrin- 
ge ,  ende  datter  te  veel  is  uy  tloope. 

Men 
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Men  moer  het  fbo  laten  ftaen  tot  dat  men  het 
gebruycken  wil. 

NotA.  Als  men  het  Papier  des  avondts 
gevochticht  heeft  ,  foo  is  het  des  anderen 
daeghs  tot  den  arbeydc  bequaem, 

Ende  wanneer  rnen  meer  Papier  bevoch- 
ticht  fal  hebben  als  men  driicken  kan,datover- 
fchiet  moetmen  legghen  by  het  gene  men  des 
avondts  nat  maecken  wil  ,  ende  men  moet  het 
des  anderen  daeghs  her  eerfte  gebruycken  ,  het 
Papier  welck  dat  ftarck  is  ende  wel  gelymt , 
moet  langher  weecken ,  ende  het  dunne  min- 
der. 


C  AT,  XVL 

Hoemen  zijn  T  laten  Ine  ken  fa^omde fel- 
ve  daer  naer  tufjchen  de  Rollen  om  te 
drucken  te  doeji  doorgaen. 

T  T  Plaet  dan  geheel  gefneden  zijnde  ,  ende 
bequaem  om  op  te  drucken ,  lbo  Tuit  gjiy 
den  ruch  op  de  roofter  leggen  ,  ende  den  vuur- 
teft ;  de  felve  tamelijck  heet  maeckende,  daer 
naer  neemtfe  met  een  fchoone  doeck  by  een 
van  de  hoecken,  ende  lechtfe  vlack  op  ceti 
Taefel  ,  ende  neemt  den  Bol  ende  fwartfe, 
gelijck  ick  u  geleert  hebbe ,  over  al  wel  naer 
behooren,  draecht  wel  forge  dat  gy  alle  ftreec- 

I  2  ken 
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ken  en  groeven  van  u  Plaet  \Vel  infwart ;  foo 
den  bol  te  voren  gebruyckt  is  >  hoeft  ghy  foo 
veel  fwart  daer  op  niet  te  nemen^ibo  niet^moet 
ghy  drie  of  viermael  meer  fwart  nemen» 

Bewaerc  u  bol  altijt  op  een  plaets ,  alwaerdef 
gheen  ftof  aen  en  kome,  v^ant  in  'tincken  fbu- 
de  het  {elve  ftrepen  op  u  Plaet  maecken  ,  het 
welcke  mede  ghefchiet  wanneer  den  bol  van 
het  aenhangende  fwart  te  hart  v^ordt derhaU 
ven  moet  ghy  het  lelve  rondom  af-fnyden. 

Hebbende  dan  u  fwart  in  al  de  fneden  wel 
inaedrevcn  5  foo  neemt  een  anderen  fuyvefen 
doeck  (niet  die  ghy  in  de  handt  hebt  daer  ahy 
de  plaet  mede  houdt  )  ende  vaecht  het  fwart 
dat  op  u  plaet  is  daer  mede  af  ^  als  mede  dat  op 
de  ruch  mocht  zijn  of  op  de  Tafel :  lecht  dan 
den  doeck  wech  ,  foo  lecht  u  plaet  weder  op 
Tafel ,  ghy  fult  u  vlacke  handt  aen  een  doeck 
naerftich  afvaegen  die  fchoon  is  ende  ghy  in 
u  ander  hand  hebt, voornamen tlijck  de  vleefch^ 
achtige  zijde  uwes  handts  omtrent  de  pinck  , 
daer  naer  fult  ghy  met  u  handt ,  voornamen tlijk 
met  die  gefeyde  vleeffïge  kant ,  ftarck  over 
langh  en  breet  over  u  plaat  vrijven,  ende  vaegt 
dan  u  handt  of  aen  een  doeck  daer  ghy  u  plaet 
mede  vaft  houdt,  daer  naer  fiilt  ghy  op  de  felve 
manier  het  fwart  dat  noch  overich  is  afvagen, 
foo  dacter  niet  anders  als  het  noodige  inde  fne- 
den blijft ,  fiende  dan  datter  gheen  meer  fwart 

of 
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of  placken  op  u  plaec  fijn  daer  niet  ghcgra" 
veert  is ,  ende  by  gevolch  het  wit  moet  wefen 
als  de  randt  van  't  papier  foo  wanneer  het  blac 
gedruckt  is ,  men  moet  oock  de  borden  van  dc 
plaet  wel  afvaegenjop  datter  niet  onfiiy  vers 
aen  en  bJy  ve  ;  dit  gedaen  hebbende  ,  (oo  lecht 
11  plaet  noch  een  weynich  op  den  roofter ,  ende 
alffe  een  weynich  warm  is ,  foo  neem.tfe  weder 
op  u  handt ,  de  felve  eerft  wel  afgevaecht  heb- 
bende. 

Neemt  acht  dat  ghy  de  plaet  niet  anders  als 
op  de  riigh  en  aen  de  kanten  raeckt ,  en  niet 
aen  dc  zijde  daerfe  gegraveert  is. 

Hier  is  noch  overich  te  feggen  geen  f\veete- 
rige  handen  te  hebben. 

Den  doeck  waer  mede  ghy  u  behelpt  om 
het  groffte  af  te  vagen^  kondt  gy  meer  maelen 
gcbruycken  als  dezelve  maer  niet  te  hart  is , 
gelegentheden  fullenti  konnen  voorkomen,  in 
welcke  ghyfe  dickmaels  fult  moeten  verwifle- 
len  ,  ende  van  tijdttot  tijdt  hebben  3  dat  meer 
is  gy  moet  een  laetje  voor  uhebben  daer  doec- 
ken  in  zijn  ,  om  u  vingers  af  te  vaegen  eer  ghy 
het  natte  Papier  aenvat  om  op  de  plaet  te  leg- 
gen j  ende  als  het  ghedrnckt  is  daer  af  te  lich- 
ten. 

Daer  zijn  meer  andere  dingen  daer  men  op 
letten  moet,  te  langh  om  te  verhaelen,  maer  her 
oordeel  v^n  die  dit  Traótaecje  leien,  of  haer  ii^ 

I  3  d^ 
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de  kond  oefFenen,  fa!  het  felve  konnen  vervuK 
len. 

Alleen  ftl  ick  u  Teggen  dat  het  fomtijts  noo- 
dig  is, dat  men  op  de  Tafel  van  de  pars  eer  ft  de 
wolle  lappen  lecht ,  daer  naer  het  macularuur  , 
ende  daer  naer  het  papier  ,  op  het  welck  men 
Drucken  wil, ende  men  keert  als  dan  de  gegra- 
veerde zijde  van  de  Plaet  om  ,  en  leghtle  daer 
op,  daer  naer  noch  drie  vier  wolle  Lappen  daer 
op,  om  de  Rollen  niet  re  befchadigen,ende  dat 
de  plaet  nier  te  feer  en  kromme.  Dit  doen  men 
als  her  gene  men  af  drucken  wil,  het  felve  dat 
Yereyfchr. 

Men  kan  oock  met  roode,bruyne  en  dierge- 
lijke verwe  de  Plaeten  op  wit  papier  af  druc- 
ken ,  wanneer  de  felve  maer  wel  ghevreven 
zijn  5  de  brayne  verwe  kunnen  met  de  dunne 
Oly  gevreven  worden :  maer  de  lichten  met  de 
dicke  Oly  3  om  dat  daer  gheen  vet  aen  is. 

Ende  om  dat  ick  eens  op  een  rijdt  ghefien 
hebbe  ,  dat  het  druck-fwart  op  het  verguit  of 
verfilvert  Papier  niet  hechten  wilde  ,  foo  heb 
ick  ghedacht  dat  het  felve  andere  mede  foude 
konnen  gebeuren  ,  ende  naer  middel  omgefien 
om  het  felve  te  voorkomen  ,  welcke  is  niet  an- 
ders als  onder  foo  veel  {wart  als  (  by  gelijcke- 
nilTeeen  Ay )  een  halve  lepel  offe-gal, vermengt 
met  wat  Azyn  ,  ende  daer  onder  een  weynich 
Sout,  Men  moet  forch  dragbcn  dat  men  niet 

meer 
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meer  fvvarts  met  de  gal  vermenght^^ïan  als  men 
op  een  mael  ghebruycken  wil ,  want  het  an- 
ders verderft  lbo  men  het  alle  twee  uuren  niet 
varfch  maeckt. 

Hoe  men  met  ^verwen  T^rucken  faL 

T  Aet  ons  by  gelijckenis  ftellen  dat  ghy  een 
Plaet  hebt  maer  van  een  figuur,en  ghy  wilt 
datfe  in  *t  afdruckfel  twee  drie  coleiiren  verto- 
nen fal ,  te  weten,  de  hoet  grauw,het  hayr  een 
weynich  bruyn,  de  mantel  roodt,  het  wambais 
ende  broeck  van  een  coleur,  dekouffen  van 
een  ander,  ende  foo  voorts. 

Soo  fult  ghy  eerft  een  andere  kopere  plaet 
hebben  van  de  felve  groote  als  de  eerfte  ,  foo 
datfe  daer  op  gelecht  zijnde  ,  aen  alle  kanten 
daer  mede  net  over  een  kome,  als  nu  de  eerfte 
afdruck  en  de  bloote  omtreck^op  een  plaet  op 
dick  en  ftarck  papier  gedruckt  is,  fo  moet  men 
op  de  andere  plaet  maer  de  hoet ,  of  wat  men 
aen  dat  beeldt  graeu  wil  hebben  met  fulcken 
verwe  in  fmeren ,  of  met  een  penceel  befchil- 
deren  ,  en  foo  veel  mael  af  drucken  als  men 
exemplaren  begeert. 

Na  dit  doet  men  op  defe  manier ,  metan- 
dre  verwe;,en  doen  dat  hay  tjden  mantel  en  kou- 
fen  befonder  fnyden  ,  en  met  bequaemen  ghe- 
koieurde  verwen  kan  men  dit  te  allen  tijden  te 

I  4  wegen 
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wegen  breHghen.  Hier  neven  is  dit  tot  op- 
merckingh  5  dat  men  dat  papier  t'elckens  on- 
dertuffcnen  moet  weder  droghen  laten,  en  dan 
alfle  netten  dat  haer  de  verwe  niet  en  ver- 
breedt 5  en  uy t  loopt, 

Daerom  moet  *t  ghefeyde  papier  dick  fijn  , 
en  cuffchen  twee  natte  bladen  fachtjes  ghe- 
vochticht  werden.  Soo  zullen  haer  de  koleu- 
ren  beter  en  fchoonder  vertoonen,  als  offe  van 
een  afletter  ghefchildert  waren. 

Eer  ick  eyndighe  ,  zal  ick  verhaelen  wat  de 
Druckers  proeven  of  teghenproeven  noemen» 
De  proef  is  de  eerfte  ,  tweede  of  darde  afdruk- 
fèl ,  diemen  van  een  Plaet  treckt  waer  mede 
noch  niet  ghedruckt  is.  De  tegenproeve  wort 
gemaeckt  met  de  ghefeyde  proef  op  defe  wy- 
le  :  Als  men  de  proef  ghemaeckt  heeft ,  foo 
lechtmenfe  averechts  wel  effen  op  de  plaet 
diefe  gedruckt  heeft,  daer  naer  ley  t  men  op  de 
proef  een  vochtich  bladt,  daer  naer  de  Macula- 
tuur daer  boven  op  ,  ende  ghevolgelijck  de 
lappen  ,  ende  men  laet  het  alles  door  de  Rollen 
heen  gaen  ,  ende  het  ghefeyde  blat  afghelicht 
hebbende  ,  foo  bevint  men  dat  de  proef  de  te- 
ghenproef  gemaeckt  heeft. 

Wanneer  het  ghebeurt  dat  het  flvart  drooch 
is  in  de  fneden  van  de  Plaet ,  foo  moet  ghy  de 
zelve  in  looghen  op  kooken  ,  of  men  kanfe  by 
gebreck  van  looch  oöck  met  Wied-afch-water 

uyt 
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uyt-koocken  ,  en  als  ghy  bevindt  dat  de  vuy- 
licheydt  t'eenemael  aaer  uyt  is  ghetrocken  ^ 
foo  giet  dan  ghemeen  waeter  op  de  Plaet, 
foo  datter  door  het  dickwils  af  fpoelen  gheen 
affche  meer  op  en  bly  vc  ,  want  het  felve  fbu- 
de  kraiïen  maecken. 

Den  Drucker  moet  zijn  papier  elckemael  in 
Aluyn-water  nat  maecken  ,  ende  om  het  zelve 
te  doen,  is  het  nootfaeckelijck  dat  hy  in  het 
waeter  op  het  vuur  ftaende,  Aluyn  doet^  ende 
daer  naer  met  het  zelve  waeter  zijn  papier  be- 
vochtighe  in  plaets  van  ghemeen  water. 

Het  is  eenighe  jaeren  gheleden  dat  Mecfter 
GerrieTy  een  Bourgongjon  ,  een  van  de  beroem- 
fte  Schilders  van  zijn  tijt ,  opentlijck  vertoont 
heeft  op  grauw  papier  ,  een  weynich  bruyn 
zijnde,eenighe  Figuuren,waer  van  de  Trecken 
van  fwart  Omber  wit  verhoocht  waren  ,  even 
ghelijck  als  fbodanige  fteene  Beelden  ghevon- 
den  worden  ibo  fchoon  en  Cierlijck  ,  dat  ick 
de  faecke ,  by  myn  zeiven  overdacht  hebben- 
de 5  oordele  het  zelve  op  defe  wyfe  te  gefchie- 
den : 

Men  moet  twee  Plaeten  hebben  effen  van 
een  groote ,  op  een  van  de  zelve  kanmen  fteec- 
ken  het  ghene  men  begheert ,  daer  naer  doen 
het  zelve  met  fwart  op  een  grof  papier  af- 
drucken  ,  ghelijck  ick  hier  te  vooren  ghezeyn 
hebbc  3  om  de  coleuren  af  te  drucken.  Ende 
1  j  de 


ii6       Graveer- EN 


de  andere  Plaet  vernift  hebbende  (  a!s  mede 
verhaelt  is  }  ende  de  vernifte  zijde  daer  recht 
tegen  legghende  ,  ende  latende  het  zelve  on- 
der de  Rollen  door  gaen  5  foo  zal  die  ftempel 
zijn  teghen  proef  teghen  de  vernifte  Plaet  ge- 
claen  hebben  ,  waer  naer  ghy  de  verhoogingen 
op  de  zelve  graveren  moet ,  en  feer  diep  door 
het  ftarck-waterdoen  in-eten  ,  dit  zelve  kan- 
men  noch  beter  met  het  graveer-yfèr  uy  twerc- 
ken. 

Dit  gedaen  zijnde,  foo  vinde  ick  de  grootfte 
fwaricheydr  hier  in  ,  dat  men  papier  vindt  het 
weick  fich  niet  roodt  laet  verwen  ,  ende  voor 
als  noch  vinde  ick  gheen  beter  Olie ,  als  Olie 
van  Nooten  ,  de  uytgeperfte  en  ongekoockte 
is  de  alderdienftelijckfte  ,  daer  naer  moet  men 
de  zelve  in  twee  loode  vaeten  doen,  ende  in  de 
Son  laeten  ftaen  ,  tot  darfe  ghenoech  dick  is  , 
naer  de  behoorlijckhey  t  van  den  dunne  Olie , 
waer  van  ick  hier  te  vooren  verhaelt  hebbe,en- 
de  om  die  als  dicke  Oüe  te  maken  ,  moet 
men  een  van  de  twee  vaeien  veel  langer  in  de 
Son  laeten  ftaen» 

Ende  ghevolgelijck  moet  ghy  van  goedt 
en  lacht  Loodi-wic  voorfien  zijn  ,  het  zel- 
ve mede  eerft  kleyn  vryven  ,  ende  drooch 
maecken  met  ghefeyde  Olie  ^  ende  daer  naer 
wel  vermenghen  met  de  andere  Olie ,  ghe- 
lijck  mei^  het  fwart  doet.  Daer  naer  heb- 
bende 
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bende  11  eerfte  Plaer  geheel  van  fwart  gedrukt, 
ofteandere  verwe  op  gefeydt  grof  papier  ,  loo 
zult  ghy  het  gedriickte  tien  of  twaelf  dagen 
wel  laeten  drogen  ,  ende  daer  naer  het  gefeyde 
papier  ,  over  ander  vochtich  papier  heen  leg- 
gende 5  foo  moet  men  de  verhoogingen  van  de 
Plaet  met  gefeyde  v^it  vullen  ,  ghelijck  men 
met  fwart  anders  doet^ende  hebberlde  de  zelve 
wel  af  gevaecht ,  foo  lechtfe  op  het  grof  ghe- 
druckt  papier  ,  lbo  datfe  effen  weder  paffe  op 
het  gene  de  eerfte  Plaet  gedrnckt  heeft ,  wel 
acht  nemende  datfe  niet  fcheef  en  leyt. 

Nu  foodanich  naer  behooren  verforcht  zijn- 
de 5  ende  een  weynich  warm  wefende  ,  foo 
laetfe  tuffchen  de  Rollen  door-gaen  ,  de  lappen 
boven  en  onder  wefende,fbo  als  u  meer  maelen 
gefeyt  is. 

Al- eer  ick  dit  voorgaende  hadde  ghefchre- 
ven,  hebbe  ick  wel  gev/eten  dat  men  in  Iralien 
om  Vernis  te  m.aecken  die  hart  is  ,  in  placts 
van  Nooten  Olie  men  Lijn  OÜe  gebruyckt,  en 
dat  men  den  beften  vernis  binnen  Venetien  en- 
de Florencen  by  kruydeniers ,  ende  Drogiften 
te  koop  vindc. 
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Onder  anderen  roo  was  die  Vermaarde 
Mcitthijs  ^^J^/Cenan  ,  Loü.  gedagr. gewoon  zijn 
Grondt-ftof  j  die  hy  op  zijn  Plaetcn  fmcerde  , 
te  maken  alsyolgc ,  hy  ik  m  tot 

Zomer-Gron4t  ^ 

I  Loot  Efp alt, 

U  Loot  Maagde-was, 

1  Loot  CMaJlix\ 

Winter-Grondt: 

2  Loot  EJpalt. 

ï\  Loot  Maagde-was^. 
I  Loot  CMaJiix.^ 

Dit  bracht  hy  dan  aldus  na  de  Konft  te  fat 
men  ,  lijk  mede  dees  volgende  met  haar  Itof- 
fen  dede. 

Die  braaven  baas  Sehalham  Fm\^  lofFel. 
gedagt.  was't  fijner  tijdt  gewende  te  nemen 
tot  zijn 


Zomer- 


Zomer-Grondtt  en  zijn 

Winter-Grondt : 

^  Loot  Efpalt^ 
4-  Loot  Maagde-was. 
Ij  Loot Spïegel-harfi. 
ï  Loot  Maft ix. 

Onzen  deftige  Meefter  Samuel  Savery  ^  en 
de  zijne^behelpen  haar  gemeenlijk  met  dit  vol- 
gende i  tot 

Zómer-Grondt: 

5  I^oot  Maagde-was. 

1  Loot  EJpalt. 

Winter-Grondt: 

2  l^óot  Maao-de-was. 
2  Loot  Ef]j alt. 

Mijn  gcwezene  konftige  Meèfter  Vieter 
Nolpe ,  gebruykte  als  volgt  tot  zijn 

Zo- 


I20 


Zomer-Giondt: 

f  Loot  Ef/jalt. 
6  Loot  Maagde-^joas. 
2\  Loot  Wierook. 
3    Loot  Spiegel-hars, 

Wintcr-Grondt : 

3  Loot  Efpalt. 

6  Loot  Maagde-was. 
2  Loot  JVïeroök. 
2  2  Spiegelhars. 

Met  welck  ik  my  mede  dienftelijk  behelp. 

Nu  zijn  hier  noch  eenige  die  om  de  Mee- 
fters-baazen  die  zy  gebruyckexi ,  haar  mee  la- 
ten Meefters  noeaien  ,  en  ook  byzondere 
Gronden  leggen  ,  die  ik  (  om  niet  te  verge- 
ten 5  en  ook  miis  daar  wat^oedts  in  (leekt  ) 
de  Lief-hebbers  meen  mede  te  deelen. 

Ten  cerften , 

Tot  Zonier-Grondt: 

4  Loot  Efjmlt. 

^   Loot  Maagde-was. 
2l  Loot  Spiegel'h ars. 
2  Loot  Majüx. 

Win- 


Wintel-Grondt : 

3  Loot  Efpalt. 

f  Loot  CMaagde-was. 
i\  Loot Spiegel-hars. 
I  Loot  Majttx. 

Eco  ander. 

Tot  Zomer-Grondt 

6  Loot  Efpalt. 

4  Loot  Maagde-was^ 
2j  LootiMajlix. 

Winter-Grondt: 

5  Loot  Efpalt. 
f  Maagdewas. 
\\  LootCMaJUx. 

Een  anden 

Tot  Zomer-Grondt 

3  Zö^/  Efpalt. 

3  Loot  Maagde-^juas. 

il  Loot  Spiegel-hars. 
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Wintcr-Groiidt : 

2  Loot  Efp alt. 

4  Loot  (LMaagde -was. 
ï  Loot  Spiegel-hars. 

Een  ander  ^ 

Tot  Zomer  5  en 

Winter-Grondt : 

4  Loot  Efp  dit, 
6  LootGeeUwaÈ. 

3  Loot  SpiegeUhars. 

t)ees  Grondt  met  Noot-Olie  getempert  >  is 
zeer  goedt  om  te  ftoppen. 

Tot  flot  3  gebruyck  ik  om  te  ftoppen  dit 
naarvolgende : 

3  Loot  TiL 

I  Mutsje  uytgebraiide  Lijn-Oly. 
l  Sttiyv.  Terpentijn. 

Dit  faam  na  de  Konft  gemengt ,  is  goedt,  eti 
vaardig. 

T  O  E- 


T  O  E-GIFT 


Adien  ik  de  Lief-hebbers 
i|  der  Etz-konjly  door  dit  voor- 
gaande Traktaat  van  den 
vermaarden  A.BoJJhy  diezelfde  konft 
genocghfaam  (mijns oordeels) heb 
kundigh  gemaakt ,  en  200  veer  ge- 
holpen dat  zy  hier  door  vermogens 
zijn  Meefterlijck  te  kunnen  voort- 
gaan :  nochtans  mits  yeder  Landt, 
ja  yeder  Meefter  van  een  en  zelfde 
Stadt,  zijn  byzondere  maanieren 
heeft  5  heb  ik  als  Lief-hebber  van 
der  jeugt  aan  der  zei  ver  konft,  ftaag 
be-yvert  voorname  ,  en  brave  ba- 
zen haar  manier  (  zoo  veel  my 
mogeHjkw^as)  na  te  vorfen  :  voor- 
der bezeffende,  hoe  het  beeftelijc- 
ker ,  als  menfchelijk  is  eenzinnigh, 
en  hals-fterk  voor  niemandtals  zich 

'  K  zelfs 


zelfs  te  zorgen,  en  voor  zich  alleen 
maar  te  leven ,  tegen  die  trefFelijcke 
Wijsgeerenhaar  getuygeniflen ,  die 
willende  een  menfch  zijn  alderbe- 
fte,  en  eygenfte  toe-naam  geven  de 
zeiven  de  by  naam  van  Gemeenfchap 
of  gezelfchap  houdende  toe  voegen ,  en 
zeker  met  recht  ,  mits  niemandc 
averechtfer  en  leeft ,  na  het  inzicht 
daar  hy  toe  is  gefchapen ,  als  die  zich 
nergens  mede  als  met  zijn  eygen 
zelfs  moeyt :  geen  heerhjcker  noch 
loffelijker  5als  mildadigheyt  jCn  van 
die  geen  trefTeHjker  als  die  beftaat  in 
verburgentheèn  meê  te  deelen,  by 
name  zulcke  verburgentheèn ,  door 
welkers  geboorte  een  werelt  op  te 
proncken  is.  Wat  heerlijk,  ja  over- 
trefFelijk  een  dingh  de  Konft  van 
Plaat-fnyden  is ,  blyckt  hier  uytdat 
ronder  de  Zfelve  de  doorlnchtiahfte, 

cn 


en  oorbaarfte  Mannen  des  wereJtnu 
of  vergeten  ,  of  noodeloos  zouden 
zijn ;  Want  wie  wil  Hemel5en  Aer- 
dens  loop,  gejR:alt,en  andere  zoo  ge- 
wenfte  noodtwendigheên  te  deegh 
kundig  worden,  zoo  hem  dees  Kunft 
daar  niet  heel  toe  en  pordt.  Doch 
mits  die  te  zwaar  ,  en  moeyelijck 
fchijnt  om  de  werelt  van  alle  noodt- 
wendigheên (zoo  veel  haar  belangt) 
te  voorzicn,zoo  hebben  devernuffte 
deKonft  van  Etfèn  bedacht  om  mak- 
kelijker 5  en  fpoediger  met  dit  zoo 
noodtwendig  werck  voort  te  varen, 
tot  welckers  onderrecht  het  minfte 
niet  en  is  het  leggen  der  Gronden, 
welke  fchoon  genoeghfaam  te  voren 
verhandelt,vint  my  gepprdt,zoo  niéÊ 
gedwongen,  om  buy  ten  die  manier, 
die  men  daar  afin  Hoogduyts -landt ityx 
Frankrijk  gemeenlijk  volgt,  te  ftellea 

K  2  het 


het  geen  ecnige  voorname  Nederlant- 
^i>^MeefterS)  of  ook  eenigebyzon- 
derein  Boogduyts-landt  daar  byzon- 
derlijkj  tot  des  zelfs  volkomen  ver- 
eyfch,  en  volmaaktheyt  te  brengen, 
by  bedachtjengoedt  gevonden  heb- 
ben. Ik  zou  het  voor  my  alzoo  on- 
heus rekenen  ,  als  het  heerlijk  voor 
die  Meefters  was ,  zoo  oorbaar  een 
Konft  te  bedenken,zoo  ikjdoor  yver 
die  na  hebbende  gevorft,  en  gevon- 
den, tot  harer  luyfter  ,en  mijn  plich- 
tigheyt  alle  Lief-hebbers  niet  kun- 
dig maakten.  Dat  ik  hier  meer  aan- 
gehouden my  achte  ,  was ,  dat  ik  , 
(  niet  gelijk  fommige,  die  als  zy  iet 
nieus  hooren  noemen  ,dadeh)khaar 
io  beelden  het  lelve  mee  doorgront 
te  hebben,  daarfydikwils  hetalder-* 
veerft  af  zijn,  en  derhal  ven,door  haar 
waanwijsheyt,  willende  daar  andere 

in 


in  onderwijfen,  die  geheel  verwar- 
ren, en  aan  Hetbrodden  helpen  )  het 
felve  lang  ondervonden  heb ,  en  hier 
om  voor  goedt  kan  keuren,  ja  zelfs 
daar  loffelijk  vanfpreken.  De  Lief- 
hebbers Heven  dan ,  dees  mijn  plich- 
tige  moeytenindankaan  te  nemen, 
en  my  voordcr  tot  trefFelijker  te  be- 
vorderen ,  Welke  fbo  de  moeyten 
niet  wouden  aanleggen  om  zeiver 
dees  ftofFen  te  bereyden ,  zullen  die 
t'allen  ftonden  by  my  voor  een  bil- 
lijke prijs  kunnen  bekomen,  als  alle 
andere  noodtwendigheèn  ,  en  wat 
tot  Konft  van  Plaat-fnyden ,  of  Etfèii 
dienftig  zoumogenzijn. 

Vaart  wel. 


R  E- 


REGISTER 

V  A  N  D  E 
Voornaamfte  zaken,  die 

TRAGTAET 

Verhandeldt  worden. 

E  maniere  on.  harden  Gmndt  te  maken ^ 
daer  van  ickjny  diene  Fol:  i 

De  vermenginge  van  Kaers-ongel ,  en 
Boom-oly  om  de  Platen  mede  te  he- 
Jirijkjn  ,  op  dat  het  Stark-Vpater  daer  niet  vev^ 
der  tn  bijte.  z 
De  middel  om  Starks^.vater  y  tot  de  gcfejde  (jrondt 
te  maken*  4 
^e  maniere  om  tamelijk^  wel  het  Roode  Koper  te 
kennen  daer  men  op  vper kt,  ^ 
De  maniere  om  het  Koper  te  bereyden  ,  ende  te  fme-^ 
den  tot  Tlaien.  8 
^emanier  om  de  Cjrondt  op  de  T laten  te  jlrijck^ny 
ende  de  felve  [wart  e  maken.  1 3 

D^  middel  hoe  men  de  Cj rondt  op  de  Platen  drogen , 
ende  hart  maken  '^^aL  i  f 

A/aniere  hoe  men  fich  houden  moet ,  als  men  op  de 
Gegronde  Platen  iets  ontwierpen  wiL  18 
Hoe  men  de  goede  Naelden  kannen  ,  ende  in  't  hout 
zoenen  1^1 ,  om  daer  mede  ml  ic  koenen  Grave- 
ren 


REGISTER. 


ren  wordt  ver haeldt^  19 

Hoe  men  de  Naelden  flypen  y  ende  de  Spitfen  fatfoe^ 
neren  z.aL  20 

De  mmiere  om  fijn  Figuur  ,  op  den  Grondt  af  te  tel- 
kenen. 23 

Mmiere  om  de  Cjrondt  te  i?e\varen  ,  als  men  daer  iH 
op  de  Kopere  Plaet  Graveren  vciL  25* 

Adanier  om  in  de  Grondt  te  Graveren,  26 

Hoe  men  de  ronde  gejlepene  (jraveer-naelde  op  het 
Koper  regeren  x^aL  28 

Hoe  men  met  de  '^reet-gejlepen  Naeldt  grove  trekr  , 
ken  ma!<^eft  '^l,  en  om  te  houden  en  te  regeren.  3  2 

2)^  manier  boe  mencde  /Plaet  ftellen  moet ,  ah  men 
het  Starcl^-water  aaer  op  doet..  3  8 

Een  vertooningh  van  een  Inflrument  y  om  de  H^laet 
Pfakkelijk^  te  houden ,  als  men  het  Starck^water 
daer  op  ml  gieten^  42 

De  manier  om  Starcl^watey  op  de  T^laet  te  gieten^ 
ende  de  ^elve  te  bede  eken  met  het  menghfel  van 
Kaers-Ontiel ,  en  Olie  om  de  hoogfels  ,  ende  ver-^ 
fchieten [acht  voor  te  flellen.  45* 

De  manier  om  den  Grondt  van  de  ^laette  doen^ 
wanneer  het  fiarkpater fijn  voerck^heeft  gedaen. y  3 


TWEEDE  DEEL. 

Tr\  E  manier  om  [achten  Grondt  te  maken. 

De  manier  om  den  Grondt  op  de  'Tlaeten  te 

$9 


REGISTER. 

De  manier  hoe  men  de  Tlaete  met  Was  horden  '^ah 
opdattcr  bet  StarckcVffater  ofte  Schejd^watermé^ 
af-loope^  6^ 

Hoe  men  den  harden  of  meken  Grondt  op  de  Plaet 
vpit  maken  ':(^al.  6p 

2)^  middel  hoe  men ,  naer  dat  de  Vlaeten  ingebeten 
'^ijn  5  het  gene  dat  vergeten  mocht  z.ijn  ofte 
men  veranderen  ml  y  het  z.elve  ^l  moeten 
doen^  72 

De  maniere  hoe  men  een  Graveer-yfer  houden  ,  fiu^ 
reny  en  Jljpen  TLaU  74 

De  manier  hoe  men  het  (^raveer-yfer  om  te  Cjvave^ 
ren  honden  z^al ,  erjde  andre  k7:^onderheden  meer- 
der^ 77 
DERDE  DEEL. 

W'aer  in  verhandelt  wordt  de  manier  hoe  meq^ 
de  Kopere  Platen  op  wit  Papier  af  drukken  zal 

als  mede  : 

Hoe  de  Driick-Perffen  rnoeten  gemaeckt  zijnj, 

en  .in  haer  maten  en  deelen  af-gedeeldt. 

TJ  Ier  hy  gevoecht  een  wyt-loopige  hefchryvingh  f 
met  Viquren  van  alle  de  Jïuk^n  tot  een 
\  Pars  hehoorcnde  ^  ende  andere  '^ec^en  modigh 
om  de  gefnede  Plaet  en  op  Papier  te  drukj^n.  87 
E/ide  eyndeUjck^  eemge  by':(ondere  opmerckjngen 
raech^nde  gez^eyde  Drukken. 


t*A  M  S  T  E  R  D  A  M , 
Ter  Driikkerye  van  Steven  van  L  i  e  r  ^ 
10  de  Lange-ftraet ,  by  de  Blaeuwe  Burghwait  1662  • 
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